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NOTA. 


Les lettres capitales des deux dernières colonnes du Tableau, qui ont perdu au tirage les points indiquant T oxygène, 

sont rétablies dans TErrata ci-contrc. 


ERRATA 


Pag. N mu. 

CoL 

Lign. 

Au lieu tir : 

Lisez f 


Nu Ri. 

GoL 

1 il droite. 

» 

1 

concourent 

concourt 


68 

2 

Il à gau che. 

» 

17 

niuéraux 

minéraux 



11 



23 

partages 

partagés 

11 

74 

10 

k droite. 

n 

7 

séparément, 

séparément; 


79 


V, 2 e tableau 

3 

1 

Al 

AI 

i 

86 

11 



2 

Am 

Am 

12 

90 

10 



9 

H 

N 


96 

11 


2 

15 

Ax 

Ac 


97 

10 

Yl,2 a tableau 

4 

8 

935,5 

937,3 

13 

99 

11 


3 

25 

Zr 

Zr 

14 

121 

10 

VII, à droite. 

4 

1 ,325 

1525 

15 

(Titre). 







130 

3 

1 2 

2 

14 

Trîdymitc, 

Tridymite? 



11 

5 22 

H 

! 

Mg 

Mg 

16 

132 

2 

n 


3 

Mg 

Mg 




25 


4 

Mg 

Mg 



11 

21 


6 

Mg 

Mg 

17 

148 

10 

fi 39 

11 

12 

Mn 

Mn 


149 

10 

S 51 

11 

1 

Mg 

Mg 


151 

10 

m 

4 

2 

5,!) 

5,0 


152 

10 

53 

16 

3 

Ce, La 

Ce La 


154 

11 

36 

10 

6 

For 

Fore 


158 

10 

9 61 

10 

2 

N (lettre cassée J, 

N 

18 


8 

63 

11 

4 

Al 

AI 




67 


8 

Mg 

Mg 




10 

2 

6 

Bonsdodile 

Bonsdorfïîte 



9 




après Bonsdorflile, 

ajoute/ Pyrargiililc, Àuralite. 

19 

169 
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Ligrn. 

Au lieu de i 

Lisez ; 

11 

Pî CO ti Le 

Phonile 

1 

Na 

Na 

1 

C,N 

CN 

6 

NC.fmn 

N Cf mn 

13 

Mn 

Mil 

3 

Si 

Si 

9 

K 

k 

10 

k 

K 

2 

Al 

Ai 

11 

fmn.iïî 

fmn M 


K 

R 

8 

B 

0? 

8 

Mg 

Mg 

5 

Chrysopliane. 

Chrysopliane, Holmésite, 


Hûlmésite,XanUiopliylIile, 

Xanthophyllîte. 

2 

Fe 

R* 

G 

S 

S 

7 

S 

S 

9 

S 

S 

10 

S 

s 

10 

Ti 

TP 

16 

Bezh 

BerL 

2 

II 

H 

4 

% lia. N 

B. Na. H 

13 

B Mg 

jî-Mg 

6 

Mg a 

Mg 3 

3 

(Mn, Mg)* 

{Mn. Mg) 2 










SUITE DE L’ERRAT A. 



N uni. 

Col. 

Lîgn. 

Au Heu de : 

Lisez : 

Pagî 

Nu m. 

Col, 

Lîgn. 

Au lieu de ï 


Lisez ; 

19 

170 

9 

4 

3 + H 

+ 3 II 

42 

350 

9 

5 

As 


As 


17 ï 

0 

5 

Mg a 

Mg 3 ' 



8 

14 

Mn 


Mn 

20 

174 

9 

1 

H 

R 11 





Mg 


Mg 

24 

m 

8 

8 

23 

28 


331 

9 

9 

Mg 


Mg 

25 


8 

14 

Mn 

Mn 



8 

14 

AS. Mn. Mg 


Âs. Mn. Mg 


228 

9 

6 

MïT 

Mn 

43 


2 

16 

Néoplase 


Néoplase, en reculant à 


232 

2 

19 

Sidètroplésite 

Sidéroplésite 







gau clic parce que c'est 


233 

0 

11 

Mn 

Mn 







une espèce encore in¬ 

20 


S 

1 

Ti 

Tï 







certaine plutôt qu’une 





Mn 

Mn 





* 


simple variété. 

32 


2 

15 

Molyd 

Molyb 





Rhodolse 


Rhodoïse, môme observa¬ 



8 

12 

Mo 

Mo 







tion qu’au néoplase. 

33 

283 

2 

18 

(Chileïte) 

(Cliileïte de Kenngoti}. 

45 


8 

4 

Mg 


Mg 



9 

G 

As 

À s 

40 


8 

1 

II 


H 

34 


8 

4 

Cr 

Êr 


395 

9 

3 

Mg* 


Mg 3 

35 

205 

8 

3 

Sho 

Scliü 

47 


8 

8 

Vaug* 


Vauq. 

38 

327 

2 

15 

Lollingite 

Lôllingüo 

51 

442 

8 

13 

Se 


100 



8 

2 

Ca 

Ce 

62 

538 

8 

4 



Mac, 

30 

328 

5 

1 

7*40 

7,20 

65 

593 

9 

1 

IL 


H 

42 

347 

9 

1 

As 

As 

69 

639 

8 

14 

G 


Ca 



9 

2 

As 

Âs 



9 

15 

Ca Cl 


CaCl 


348 

9 

3 

As 

As 

75 

691 

9 

6 

Mn 


Mn 


349 

9 

4 

As 

As 

76 

694 

9 

1 

Mn 

9 

Mn 


350 

9 

5 

Mg 

Mg 

79 

710 

9 

1 

Zb 


Zn 





Mn 

Mn 
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TABLEAU MINÉRALOGIQUE 


PRÉFACE. 


La description des produits de la nature en exige le clas¬ 
sement 

L’étude de la Minéralogie, ii laquelle concourent la chimie, 
la géométrie et la physique, ofTre des difficultés que ne com¬ 
portent pas au même degré les autres sciences descriptives* 

Un système de classification, simple dans son principe 
et méthodique dans ses déductions, rendrait cette étude plus 
facile* 

J 3 ai cherché à atteindre ce but* 

Successivement modifié suivant les progrès qu'amène le 
temps, le travail que je publie aujourd’hui et qui énonce 
les principales propriétés des minéraux, présente une clas¬ 
sification basée sur le caractère essentiel des corps inorga¬ 
niques, la constitution chimique. Le caractère géométrique, 
la forme régulière, si importante d’ailleurs pour la désigna- 
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tion individuelle des espèces, ne concourent à ce classe¬ 
ment que pour distinguer entre elles les substances de même 
composition, mais d'agrégation moléculaire différente* 

Ce travail n’est pas seulement l’exposé d’une conception 
théorique ; il est le tableau fidèle, quoique agrandi (*), d’une 
collection de minéraux commencée il y a plus de cinquante 
ans, constamment accrue et qui, destinée à un établisse¬ 
ment public, né sera pas dispersée après moi* 

Paris, janvier 


INTRODUCTION. 


I. — EXPOSÉ Dü SYSTÈME DE CLASSIFICATION. 

Le Tableau minéralogique présente les principaux carac¬ 
tères chimiques, géométriques et physiques des minéraux. 

Ces minéraux y sont rangés d’après les deux premiers. 

Le principal des caractères chimiques, la composition, 
détermine le classement général ou des familles. 

Ce caractère et, dans quelques cas, la forme géomé¬ 
trique, fixent le classement particulier ou des espèces. 

L’ordre dans lequel les familles sont disposées est ana¬ 
logue à celui que Berzélius a introduit. 

La famille est la réunion des minéraux ayant le même 
élément dominant. Elle tire sa dénomination de cet élé¬ 
ment, et est partagée en genres qui en distinguent les 
combinaisons. 


(*) Les minéraux décrits jusqu’il présent sont indiqués dans 
ce tableau ; mais il en manque encore quelques-uns dans la col¬ 
lection. 


t 
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INTRODUCTION. 

Le genre se divise en sous-gem*es déterminés par la nature 
de la composition. 

L’espèce est le corps élémentaire, ou bien le composé qu 
présente en proportions définies. Ses variétés sont rangées 
selon quelles se rapprochent le plus de son expression 
chimique. La simplicité de composition et la proportion des 
éléments principaux assignent la place respective des 
espèces d’un même sous-genre, en commençant par celles 
qui sont anhydres. 

Quand un minéral offre deux types géométriques diffé¬ 
rents, chaque type constitue alors une espèce particulière. 
Pour les combinaisons anormales, la forme décide aussi de 
l’espèce à laquelle elles doivent se rattacher. 

Le système repose ainsi sur un caractère chimique 
appliqué à tous les degrés de la classification, et n’em¬ 
prunte le concours d’un caractère extérieur que pour les 
minéraux dimorphes ou mélangés. 

La famille des Silicides demandait une disposition spé¬ 
ciale. 

Dans cette famille le genre silicate, qui contient à lui seul 
près de la moitié de tous les minéraux décrits, ofire un 
grand nombre d’espèces différant entre elles, moins par la 
nature de leurs éléments constitutifs, que par la proportion 
de ces éléments. 

Aussi, dans leur classement, les silicates sont partages 
en trois divisions selon les bases des formules il, ft et fi -j- fi ; 
et chaque division est séparée en deux sections : les silicates 
anhydres et les silicates hydratés. 

La première division fi et la seconde fi, dont les espèces 
n’ont qu’une base formée d’éléments d’un seul symbole, 
présentent le rapport de Foxygène des éléments entre la 
silice et la base. La troisième fi + ft, dont les espèces ont 
deux bases de symbole différent, offre le rapport d’abord 
entre les bases, ensuite avec la silice, Pour ies minéraux 
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hydratés, l’oxygène de l’eau entre le dernier dans le calcul. 

Les siiicio-aluminates et les silicates renfermant du bore, 
du chlore, etc., sont rangés d’après les mêmes considéra¬ 
tions, sauf la distraction du composé combiné avec le sili¬ 
cate, à la suite de la troisième division. 

Pour toutes les divisions la quantité d’oxygène contenue 
dans la silice est indiquée séparément, l’oxygène du mi¬ 
néral, non compris l'eau qu’il renferme, étant compté pour 
cent. 

La considération de l’analogie des espèces a déterminé 
le mode d’appréciation des éléments dans les trois divi¬ 
sions; mais ce mode, dans la troisième, ne pouvait être 
identique à celui des deux autres. 

En effet, si dans les deux premières la proportion décrois¬ 
sante de la silice, qui fixe le rang des espèces, est en général 
d’accord avec les relations que présentent ces espèces ainsi 
groupées, il n’en est plus de même dans la troisième, où 
l’analogie ressort bien plus du rapport des bases entre elles 
que de la comparaison de la silice avec les bases (*). 


(*) Un abrégé de ce travail sur la famille des Silicides, adressé 
a l'Institut en 4847 et mentionné par M. Delafosse dans son rap¬ 
port sur les progrès de la Minéralogie (page 83), a déjà été inséré 
dans le Traité de minéralogie de Dufrénoy, publié en 1859 
(tome IV, page 657) et traduit en allemand par Kenngoitdans sa 
Revue des travaux de l’année 1838. 
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DISTRIBUTION DES FAMILLES. 


I. Ilydrogénides. 

II. Silicides. 

III. Borides. 

IV. Carbonidcs. 

V. Titanidcs. 

VL Tantalides. 

VIL Niobides. 

VIII. Wolframides (Tungstides). 

IX. Molybdides. 

X. Vanadides. 

XL Chromides. 

XII. Tellurides. 

XIII. Stibides (Antimonides) 

XIV. Arsénides. 

XV. Phosphorides. 

XVI. Nilrides (Azotides). 

XVII. Sélénides. 

XVI11. Sulfurides. 

XIX. Jodides. 

XX. Bromides. 

XXL Chlorides. 

XXII. Fluorides. 


XXIII. Magnésides. 

XXIV. Aluminides. 

XXV. Uranidés. 

XXVI. Manganides. 

XXVII. Ferrides. 

XXVIII. Niccolides (Nickélides). 
XXIX. Cobaltides. 

XXX. Zincides. 

XXXI. Cadmides. 

XXXII. Stannides. 

XXXlil. Plumbides. 

XXXIV. Bismuthides. 

XXXV. Cuprides. 

XXXVI. llydrargyrides. 

XXXVIL Argyrides. 

XXXVUI. Palladides. 

XXXIX. lridides. 

XL. Plaiinides. 

XLI. Osmides. 

XLII. Aurides. 


Appendice : Météorites. 


DISPOSITION DE LA FAMILLE DES SILICIDES. 


Genre silice. 

Silice. . . . 
Genre silicate. 

I. Silicates fi 

II. Silicates R 


III. Silicates fi-fR. . 
Silicio-aluminates. 


(A. Anhydre. 

( B. Hydratée. 

j A. Anhydres. 
I B. Hydratés, 
j A. Anhydres, 
t B. Hydratés. 

( A. Anhydres. 
! B. Hydratés. 


Silicates avec Bore, Chlore, etc. 
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II. - EXPLICATION DU TABLEAU MINÉRALOGIQUE. 


Les colonnes du Tableau présentent les indications sui¬ 
vantes : 

Nom des minéraux, type cristallin, dureté, densité, fusi¬ 
bilité, solubilité, composition chimique suivie du nom de 
Fauteur de l’analyse ou de la description à défaut d’ana¬ 
lyse, et formule. 

La famille des Silicides comporte en outre deux colonnes 
énonçant la proportion de l’oxygène de la silice avec celui 
du minéral qui la renferme, et le rapport de la silice avec 
les bases et des bases entre elles. 

Le nom de chaque espèce est univoque; il est précédé 
d’un numéro d’ordre reproduit dans l’index qui fait suite 
au Tableau. A ce numéro se rattachent les variétés de 
l’espèce. 

Le nom des minéraux admis comme espèces est seul 
accompagné de l’énoncé de leurs principaux caractères. 
Celui des substances qui ne sont que des variétés, quoi¬ 
qu’elles aient reçu des désignations particulières, vient à la 
suite de celui de l’espèce. La composition de ces variétés 
est quelquefois indiquée quand il y a lieu de la préciser. 

Excepté un petit nombre de dénominations introduites 
pour remplacer celles qui n’élaient pas univoques, ou pour 
désigner des minéraux nouveaux, les noms le plus généra¬ 
lement admis ont été conservés. 
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INTRODUCTION. 


Le type cristallin est représenté par des lettres 


C . Type cubique.(Hexaèdre des Allemands 

Ca . — prismatique à base carrée. Prisme quadratique. 

P L , — rhomboédrique. — hexagonal. 

D , — rhomboïdal droit. — rhombique. 

O . — rhomboïdal oblique .... — clïnorhombique. 

00. — oblique a base oblique. . . anorthique. 


La dureté est exprimée selon P échelle de Mohs. 

La densité est, en général, celle qui a été déterminée par 
l'auteur de l’analyse citée. 

La fusibilité comprend la fusion plus ou moins complète, 
au chalumeau ordinaire, et même T arrondisse meut sur les 
bords du fragment essayé, ainsi que la volatilisation par la 
chaleur, et la fluidité à la température moyenne de T air. 

La solubilité s’entend soit de la dissolution, soit de fat- 
taque entière ou partielle par les acides chlorhydrique et 
nitrique, 

La composition présente, an total de cent, les résultats 
de F analyse exprimés en nombres entiers, La lettre n 
indique les substances non déterminées ou en quantité 
essentiellement variable; ou bien les mélanges tout à fait 
accidentels ou mécaniques. 

Le nom abrégé de fauteur de F analyse, reproduit en 
entier dans une table alphabétique, est à la suite des chif¬ 
fres qui exposent cette analyse. 

Pour la famille des Si lie ides, dont les divisions procèdent 
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moins delà valeur de chacun des éléments qui les compo¬ 
sent que du groupement de ces éléments, les chiffres de 
l’analyse sont remplacés par des lettres indiquant seule¬ 
ment la nature des constituants du minéral. Les lettres 
droites y désignent les corps simples; les lettres inclinées 
les corps oxygénés et, parmi ceux-ci, les lettres f et mn 
expriment les protoxydes de fer et de manganèse* 

La composition de la silice, encore incertaine, se trou¬ 
vant représentée dans les ouvrages de minéralogie soit par 
si, soit par si, le premier symbole a été préféré, quoique le 
second semble prévaloir depuis quelque temps. Tous deux 
ne reposent que sur une hypothèse; mais le symbole Si est 
le plus ancien, et les formules qui l’admettent sont plus 
simples et souvent rendent mieux les résultats de l'analyse, 
La formule qui résume la composition, n’est produite 
que pour les espèces ; il n’en est pas rapporté pour les 
variétés. La moins compliquée a été adoptée. 
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lll. — SYMBOLES ET ÉQUIVALENTS, 

C«rps simples. 


■ 

H Y 51- 1 

mass. 

équi¬ 

valents. 

Aluminium. . . . . 

Ai 

112,00 


Al 

344,00 

Ammonium. . , . 

i 

i Am , 

1 N1P 

2213,00 

Ammoniaque, . . . 
Antimoine ( Sti- 

mp 

212,50 

bium) , . . . . . 

5b 

762,50 


Sb 

1525,00 

Argent, ....... 

Ag 

1350,00 

Arsenic.. 

As 

m, 75 

Azote ( Ni troge- 

As 

037,50 

niuin) . . . . . . 

N 

175,00 

Baryum. 

Ba 

857,00 

Bismuth. 

Ri 

2625,00 

Bore. ........ 

B 

137,50 

Brome,. 

Br 

1000,00 

Cadmium ...... 

Cd 

700,00 

Calcium. ...... 

Ca 

250,00 

Carbone. 

C 

75,00 

Cérium .. 

Ce 

575,00 

Chlore. 

Cl 

444,00 

Chrome. ...... 

Cr 

228,00 

Cobalt, ....... 

Co 

360,00 

Cæsium. 

Cs 

1662,50 

Cuivre. . * 

Cu 

397,00 j 

Didyrâe....... 

Di 

600,00 

Étain (Stannum), . 

Su 

737,50 

Fer .. 

Fe 

350,00 

Fluor.. 

Fl 

237,50 

Glucinium , , . . . 

G1 

58,00 

Hydrogène . 

H 

12,50 

Indium (Reich) ~ . , 

In 

458,50 

Iode.. . 

1 

1587,50 

Iridium. 

lr 

1232,00 

Lanthane. 

La 

580,00 

Lithium. 

Li 

87,50 

Magnésium. 

M g 

153,00 

Manganèse. 

Mn 

344,00 



SYM” 

ROfcES. 

ÉQUI¬ 

VALENTS* 

Mercure {Ilydrar- 
gyrum). 

Hg 

1250,00 

Molybdène. . . . . 

Mo 

600,00 

Nickel .. 

Ni 

369,00 

Niobium. . , . . . 

Nb 

611,00 

{Marignac). 


587,50 

Or (Àurum). . . , 

Au 

1229,00 

Osmium. 

Os 

1244,00 

Oxygène. 

O 

100,00 

Palladium. . . . . 

Pd 

663,00 

Phosphore. 

P - 

387,50 

Platine. ...... 

Pt 

1232,00 

Plomb. ...... 

Pb 

1294,00 

Potassium ( Ka¬ 
lium). . . . . . 

K 

488,00 

Rhodium. 

Rh 

652,50 

Rubidium , . . , . 

Rb 

1062,50 

Ruthénium . . . . 

Ru 

652,00 

Sélénium. 

Se 

497,00 

j avec OV 

Silicium 

l Si 

i 262,50 

1 avec O** 


175,00 

Sodium (Natrium). 

Na 

287,50 

Soufre. 

S 

200,00 

Strontium..... 

Sr 

547,00 

Tantale., . 

Ta 

860,00 

(Marignac). 


1075,00 

Tellure. 

Te 

802,00 

Thallium. 

Tl 

2537,50 

Thorium. 

Th 

744,00 

Titane., . 

Ti 

306,00 

Tungstène (Wol¬ 
fram mm) .... 

W 

1150,00 

Urane ....... 

U 

747,00 

Vanadium. 

V 

857,00 

Yttrium ...... 

Y 

403,00 

Zinc ........ 

Zn 

409,00 

(avec O 3 
Zircomuniv 

(avec O' 

Zr ! 

1 

, 420,00 

1 560,00 

f 
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Corps oxydés. 




SYM¬ 

BOLES. 

ÉQUI¬ 

VALENTS. 

OXYGÈNE 

p. 100. 

Alumine, . ... 


Al 

Am 

644,0 

46,58 

Àmmonique. . ^ . 

Qx. 

Nh v 

325,0 

30,76 

Antimonieux , .. 

Ac, 

£b 

1825,0 

16,43 

Ântimonique.. , . . 

Ac, 

Sb 

2025,0 

24,69 

Argent! que . .... 

Ox. 

Ag 

1450,0 

6,89 

Arsénieux.. 

Ac. 

As 

1237,5 

24,24 

Àrsénique... 


Ss 

1437,5 

34,78 

Azotique (Nitrique).. 

Ac. 

H 

675,0 

74,07 

Baryte. . .. 


Da 

957,0 

10,44 

Bismuthique . .. 

Ox. 

Ri 

2225,0 

10,25 

Borique. 

Ac. 

B 

437,5 

68,57 

Cadmique.... 

Ox. 

Cd 

800,0 

12,50 

Carbonique .. 

Ac. 

1 

C 

Se 

275,0 

72,72 

Mellitique. .*.,.*. 

Ac. 

! i 

1 c v o* 

! 600,0 

50,00 

Oxalique... 

Àx. 

e 

450,0 

66,66 

Céreux... 

Ox. 

Ce 

675,0 

14,81 

Gérique .. 

Ox. 

Ce 

1450,0 

20,68 

Chaux .. 


Ca 

350,0 

28,57 

Chromique.... 

Ox. 

Cr 

956,0 

31,38 

... 

AC. 

Cr 

628,0 

47,77 

Cobalteux ... 

Ox. 

Co 

469,0 

21,32 

Cobaltique.... 

Qx. 

Co 

1038,0 

28,90 

Cœsique.. . . .1 

Ox. 

Cs 

1762,5 

5,67 
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Cupreux 

Ox. 

Cuprique. 

Ox. 

Didymîque, . .. . . , 

Ox. 

Eau .... 


Ferreux * .. 

Ox. 

Ferrique. . 

Ox. 

Glucine .. 


1 ri de ux . 

Ov 

— ( sesquï ).. 

Ox. 

Lanthaniquë.. , ; , . . 

Ox. 

Lithine . 

Magnésie, .. 


Mangaueux . . . P . 

r\- 

Manganïque .. .. 

UX. 

A_ 

Manganique (per.). . . 

ux. 

Ox, 

Mangano-manganique. ........ 

Ox. 

Mcrcureux . . 

n,. 

Molÿhdique . ... 

ux. 

Â p 

Niccoleux ...... . 

ilÇ* 

A y 

Niccolique . 

U A . 

A y 

Nîobique. 

Ua « 

Ac. 

Osmieux. ... 

Ox. 

Osmleux (sesquî). .. . . 

Ox. 

Palladeux . ... 

Ox. 

Phosphorique .. . . . 

Àc 

Plombique,. 

Ox. 
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ÉQCI* 

VA LESTS. 

OXYGÈNE 

ï>. J oo. 




SYM¬ 

BOLES, 

Équi¬ 

valents, 

OXYGÈNE 
p. IMS. 

804,0 

\ il, 1 ?-' Y. 

11,18 


Plombique (super). 

Ox. 

Pb 

1494,0 

13,38 

497,0 

20,12 


Potasse, ......... . . . 


R 

588,0 

17,00 

700,0 

14,28 


Sélénieux . 


Se 

697,0 

28,69 

us ,5 

88,88 

m 




Si 

562,5 

53,33 

450,0 

22,22 


Silice, . 










Si 

375,0 

53,33 

I000 s 0 

30,00 










Soude ... 


Na 

387,5 

25,80 

158,0 

63,29 










Stanneux.. 

Ox. 

Sn 

837,5 

11,94 

1332,0 

7,50 







2764,0 

10,85 


Stannlque.... . 

Ox. 

Su 

935,5 

21,33 

680,0 

14,70 


Sulfurique..., 

Ac. 

S 

500,0 

60,00 

137,5 

53,33 


Strontiane.. 


Sr 

647,0 

15,45 

253,0 

39,52 


Taulalique. . . , ,. 

Ac. 

ïa 

2650,0 

18,86 

444,0 

22,52 


Tellureux .. 

Ae, 

Te 

1002,0 

19,96 

988,0 

30,36 


Tellurique. . . . * r . . 

Ac. 

Te 

1102,0 

27,22 

544,0 

36,76 


Thorine. * ........... . 


îh 

ïi 

844,0 

11,84 

1432,0 

27,93 


Titauique .. 

Ox. 

912,0 

32,89 

2600,0 

3,80 


Titan ique .. 

Ac. 

Ti 

506,0 

39.52 

900,0 

33.33 


Uraneux. 

Ox. 

Û 

847,0 

11,80 

469,0 

2! ,32 


Uranique ..... 

Ox. 

ü 

1794,0 

16,72 

1038,0 

28 90 


Urano-uranique. .* . 

Ox. 

m 

2641,0 

15,14 

1675,0 

29,85 










Vanadîque . 

Ac. 

V 

1157,0 

25,92 

1344,0 

7.44 










Wolframique (Tungstique). . . 

Ac. 

w 

1450,0 j 

20,68 

2788,0 

10,76 










Yttrla . 


Ÿ 

303,0 

19,88 

763,0 

13,07 










Zïneique. . . . 

Ox, 

Zn 

309,0 

19,64 

887,5 

56,33 











[ 

tr 

1140,0 

26,31 

1394,0 

7,17 


Zïrcone. 









i 

ÏT 

760,0 | 

26,31 
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IV. - NOUVELLE MÉTHODE 

POUR CALCULER LES RAPPORTS DES CORPS SIMPLES 
DANS UNE ANALYSE. 


La méthode généralement employée pour établir les rap¬ 
ports des corps simples obtenus par l’analyse, afin d’en 
déduire la formule, consiste à diviser les nombres expri¬ 
mant le poids de chacun des éléments de cette analyse, par 
le poids de leurs équivalents; l’opération est longue. 

En remplaçant la division par la multiplication, le tra¬ 
vail serait plus rapide. 

Mais, afin de rendre applicable cette substitution, la 
construction d’une table est nécessaire. 

Pour dresser cette table, une même série de chiffres est 
successivement divisée par l’équivalent de chaque corps, 
et chaque quotient devient ainsi le nombre multiplicateur 
qui, appliqué au chiffre correspondant de l’analyse, donne 
un produit identique au résultat de la méthode ordinaire. 


CONSTRUCTION DE LA TABLE. 

Soient les corps suivants : Soufre, Antimoine, Argent. 


Équivalent du soufre .= 200,00 

— de l'antimoine .= 1525,00 

- de l’argent .= 1350,00 
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1,000,000,000 

- = 50,0000 

Équivalent du soufre. . . . 200 

1,000,000,000 

- = 6,5573 

de l'antimoine. 1,325 

1,000,000,000 

- = 7,4075 

— de l’argent. . . 1,350 


La table étant ainsi construite pour tous les corps, la mul¬ 
tiplication, par les quotients obtenus des quantités en poids 
trouvées par une analyse, remplace la division de ces 
mêmes quantités par leur équivalent, et donne les mêmes 
rapports. 


APPLICATION DE LA TABLE. 
Soit l’analyse de la Miargyrile. 


Rapport. 

Soufre. 21,77 x 50,0000 = 108,850 4 

Antimoine .... 41,49 x 6,5573 = 27,206 I 

Argent. 36,74 x 7,4074 = 27,2U 1 


100,00 

La division par les équivalents aurait donné : 


Soufre. 

. 21,77 



- = 108,850 

200 

4 

Antimoine. 

. 41,49 



- 27,206 

1525 

1 

Argent. 

. 36,74 



= 27,214 

1350 

1 






















vin 
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Les deux méthodes offrent donc des résultats semblables. 

Afin d’abréger les calculs, les nombres multiplicateurs de 
la table ne comportent que trois décimales. On pourrait 
même négliger la troisième sans que les rapports en soient 
sensiblement modifiés. 


I 
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SYMBOLES. 

ÉQUIVALENTS. 

MULTIPLICATEURS. , 

Aluminium.. r . . 

Al 

172,00 

53,139 

- . - ♦ .. . * * 

Al 

344,00 

29,069 

Ammoniaque* , . .. 

HH* 

212,50 

47,058 

Ammonium. ................ 

AM 

225,00 

44,444 

Antimoine (Slibinm). 

Sb 

762,50 

43,114 

-—. 

Sb 

1525,00 

6,557 

Argent.. , , . 

Ag 

1350,00 

7,407 

Arsenic* . . . .. 

As 

468,75 

21,333 

»— .. 

As 

937,50 

40,666 

Azote (Nitrogenium), . . .. 

N 

175,00 

57,142 

Baryum. . . . .. 

Ba 

857,00 

11,668 

Bismuth .. . . ........ 

Bi 

2625,00 

3,809 

Bore. 

B 

137,50 

72,727 

Brome. ........... 

Br 

1000,00 

10,000 

Cadmium. ......... 

Cd 

700,00 

14,285 

Calcium. .. 

Ca 

2^0^00 

40,000 

Carbone. .. 

C 

75,00 

133,333 

Cérium . .. 

Ce 

575,00 

17,391 

Chlore . . . 

Cl 

444,00 

22,522 

Chrome.. 

Cr 

388,00 

30,437 

Cobalt*. 

Co 

369,00 

27,100 

Cæsium . 

Cs 

1062,50 

6,015 

Cuivre . 

Cu 

397,00 

25,188 

Dîdyme. 

Di 

r.oo,oo 

16,666 

Étain (Stannum). , , , . 

Su 

737,50 

13,559 t 

For,. 

Fc 

350,00 

28,57! 
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SYMBOLES. 

ÉQUIVALE!* TS. 

MULTIPLICATEURS. 

Fluor. 

Fl 

237,50 

42,105 

Glucinium (*) . 

Gl 

58,00 

172,413 



87,00 

114,942 

Hydrogène . 

II 

12,50 

800,000 

Indium. . . 

In 

462,00 

21,645 

Iode . 

I 

1587,50 

6,299 

Iridium . 

Ir 

1232,00 

8,116 

Lanthane . 

La 

580,00 

17,241 

Lithium. 

Li 

87,50 

114,285 

Magnésium . 

Mg 

153,00 

65,359 

Manganèse . 

Mn 

344,00 

29,069 

Mercure (Hydrargyrum). 

Hg 

1250,00 

8,000 

Molybdène . 

Mo 

600,00 

16,666 

Nickel. 

Ni 

369,00 

27,100 

Niobium . 

Nb 

611,00 

16,366 

— ( Marignac ) . 


587,50 

17,021 

Or (Aurum) . 

Au 

1229,00 

8,136 

Osmium .* • • 

Os 

1244,00 

8,038 

Oxygène . 

0 

100,00 

100,000 

Palladium . . . . 

Pd 

665,00 

15,037 

Phosphore . 

P 

387,50 

25,806 

Platine . . ♦ • • 

Pt 

1232,00 

8,116 

Plomb .. 

Pb 

1294,00 

7,727 

i Glucine = G1 0 




(*) En admettant 




' Glucine = GPO* 
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SYMBOLES. 

ÉQUIVALENTS. 

MULTIPLICATEURS* 

Potassium (Kalium). . 

K 

oc 

po 

b 

o 

20,491 

Rhodium. 

Rb 

652,50 

15,325 

Rubidium. 

Rb 

1062,50 

9,411 

Ruthénium. 

Ru 

652,00 

15,337 

Sélénium. 

Se 

497,00 

20,120 

Silicium (*). 

Si 

262,50 

38,095 



175.00 

57,142 

Sodium (Natrium). 

Na 

287,50 

34,782 

Soufre. 

S 

200,00 

50,000 

Strontium. 

Sr 

547,00 

18,281 

Tantale. 

Ta 

860,00 

11,627 

— ( Marignac) . 


1075,00 

9,302 

Tellure. 

Te 

802,00 

12,468 

Thallium.. 

Tl 

2537,50 

39,408 

Thorium. 

Th 

744,00 

13,440 

Titane. 

Ti 

306,00 

32,679 

Tungstène (Wolframium). 

W 

1150,00 

8,695 

Urane. 

U 

747,00 

13,386 

Vanadium. 

V 

857,00 

11,668 

Yttrium. 

Y 

403,00 

24,813 

Zinc. 

Zn 

409,00 

24,449 

Zirconium (**). 

Zr 

420,00 

23,809 



560,00 

17,857 

( Silice = Si O 5 

(**: 

) Zircone = ! 

Zr* O 3 

(*) En admettant] 




( Silice = Si O* 


Zircone = Zr O* 


2 





















































































HYDROGÊMDES — SÏLICIDES. — ^i. — Si. fl. 


1 


1" FAMILLE, 


GEYRE HYDROXYDE. 


Eau, 


TYPE 
GUIST ■ 


II* FAMILLE. 


GElYRE silice. 


A, Anhydre. 


Quartz. 


Quartz hyalin. 

iïaytoriie, Kîlkpatriek-Q, 
Calcédoine. 

Agate, Cornaline, Sardoine, 
Qnyxj Silex, Beckite, ViriduL 
Jaspe. 

Tridymite, 


P>. Hydatée. 


Opale. 


Hyalite, Fiorite, Geysérite, Mî- 
chaélite, Ménilite, Alumocal- 
cî te, Neurolîte, Forchérite. 
Randanite, Tripoli, Kieselguhr, 
Klebschiefer. 


R. 


DU¬ 

RETÉ, 


7,0 


0,0 


DEN¬ 

SITÉ, 


1,00 




2,08 


£ U SI fit- 
LITÉ. 


Fluide. 


InL 


Inf 


SOLl'BI' 

LITÉ. 


COMPOSITION, 


Ins. 


!ns. 


H. O, 


11, 89. 


ÛXTG. 
p. 100. 


Si, 


Si. H. 


la. i. 

6 . 1 . 


Si. 


HYDROGËNIDES. 


COM POSITION, 


SÏLICIDES. 


Si. A.q. 


Si. 


Dam. 


Si' H. 

\ Si 5 K 




















































NOM. 


GENRE SILICATE. 

I. Silicates U. 
A. Anhydres. 


Zircon. 

Auerbachite, Erdmannite, En- 
gelhardite, Ostranite, Calypto- 
Jite, Malacon, Cyrtolite, Oers- 
tedtite, Tachyaphaltite, Alvite. 

Sillimauite. 

Monrolite, Worthite, Buchol- 
zite, Hydrobucbolzile, Fibrolite, 
Xénolite, Bamlite. 

Andalousite. 

Macle. 

Distliène. 


B. Hydratés. 

Pyrophyllite. 

Pliolérite. 

Cyphoïte. 

Carpliolite. 


Appendice: produits d'al¬ 
tération et mélanges. 

a. Silice et Alumine. 

Pagodke (Agalmatolite). 

Oncosine, Parophite, Dysyntri- 
bite, Biharite, Pseudonéphrite. 


S1LICIDES. — Si. fi. - Si. fi. H. 


DEN¬ 

SITE 


4,67 


3,23 

3,14 

3,67 


2,78 
2 57 

2,93 


2,59 


FUSI¬ 

BILITE. 


Inf. 


Inf. 

Inf. 

Inf. 


Fus. 

Inf. 

Fus. 


Fus. 


SOLU¬ 

BILITÉ. 


OXYUENb 
p. 100. 


Ins. 


Ins. 

Ins. 

Ins. 


Ins. 

Ins. 

Ins. 


Ins. 


50 


43 

40 

40 

75 

57 

50 


73 


Si. R. 

i. 1. 


3. 4. 

2. 3. 

2. 3. 

Si. fi. H. 

9. 3. 1. 
4. 3. 2. 

2. 2. I. 


9. 3. 4. 


COMPOSITION. 


Si. Zr 


Si. A 

Si. A 
Si. A 


Si. A. Aq. 

Si. A. Aq. 

Si. A Mn F. Aq 


Si. A Aq. 


liant 


Dam. 

Dam. 

Mar. 


Ram. 

Pis. 

Mau. 


Brus. 


Zr Si 


AP SP 

AP Si* 
AP SP 


Al SP -F II. 
AP Si 4 -F 611. 


2 (AI, Mn, fie) Si -F 3 H 


Al SP -F II 











































SI U CI DES. - Si. R. H. 


3 


13 


13 


14 


15 


16 


17 


a, Sil. et Aluni, (suite). 


UaHoysite, 


Galapectite, Tuésile, Oraviczite, 
Sévérité, Glossécolite, Litho- 
m a rge, Mélops i te, G1 âgé rite, K e f- 
fékilile, Nertsehinskite, Mont- 
moriüonite, Delanouite, Conf'o- 
lensïte, Lenzïnïte, Myéline. 


Allopbane. 


El huyariLe, Col )y ri te, Samoïte, 
Carolalbine, DÎIlnite s Schrotté- 
rite, Scarbroïte, Péchiolite, Pri- 
lépite. 


Argiles diverses 


Argile figuline , Cïmolite , 
An aux i te, Ehrenbergite, Raznu- 
moffskîne, Farine fossile, $mê~ 
lite, Stolpënitc, Smeetite, Mal 
thacite, Stéargilite, Savon de 
montagne (des Vosges), Oro- 
pion, Kaolin, Ochran, Milos- 
chine, Pélican i te, Àchtaragdite. 

b. Silice, Alumine et Oxyde de 
ter. 


Dois divers. 


Roi de Lemnos (Sphragidej, 
Catl i n ite, Scoulêrite, Erî n ite, 
Pseudo-Stéatite, Bol d’Ettmghs 
hausen , Tèratoiite, Sinopite, 
Plinthite, Rhodalite. 

c. Silice et Oxyde de Chrome, 

Wol^onskoïte . . 

Selwîmte. 

d r Silice et Oxyde d'Urane, 

Uranophune* ., , . 


TYPE 1 DU- 
CI! IST. UËTÉ. 


» 3,0 


3,0 


i—2 


t 1,5 

3,5 




3,5 


i> es- 
SITË. 


3,13 


3,03 


FUSl- 

ÜIUTÉ r 


Irtf. 


Inf. 


1,10 , 

3,70 i 


Int 


1,60 

3,00 


3,30 


3,70 


F.-I. 


Inf. 


SÜLIF- 

BltlTÈ. 


UÏÏGF.NE 
[5. IÛ0- 


Sol. 


Sol. 


$.—L 


S,—I. 


Sol. 


Fus. | Sol 


56 


40 


75 

45 


80 

50 


60 


43 


Si. S. fl. 


4. 3. 3. 


3. 3. 6, 


3, 1. 1. 

4. 5. 5, 


COMPOSITION 


Si. A , Aq, 


Si. A. Aq 


Si. A Aq 


!. i; i si - Ap m 


3. 3. 3. 


3, 4. 5. 


Si. Cr FA. Aq 


Si. UJ. Aq. 


Bert. 


Bert. 


i Bert. 
( Kert. 


Klap 


Iwan. 


Webs. 


FORMULE. 


Si® Si*+ 6H, 


Al 3 Sî 2 + 18H 


Al Si 3 4- 311 
Al* SP+15H. 


(AI, IPe. Si 4 4 3H, 
(Al, Fe) Si 4 3fl. 


(Cr, Fe, Al) 1 Si 3 4-9H, 


(S, Air ëi 3 +15rt. 












































4 


18 


1!) 


20 


21 


e, Silice el Oxyde de manganèse, 

Opsîniose. 

WiLlingîte, Néotocite, Strato- 
peile, Klipstéinite. 

f. Silice et Oxyde de fer, 

Nontronite, , *.. . * . 

CMoropale, Pinguite, Crame- 
nite, Dégéroïte, Fettbol, Mélï~ 
ni le f Hverlera, Ilrbeckite* 

H. Silicates Ü. 

À. Anhydres. .. 

Trémolite (Amphibole). 

Néphrite (Jade), Calamite, iïor- 
denskîdldite , Grammatïle , 
Edénite, Raphilite, Asbeste 
(Aimanthe), Trémolite asbesti- 
forme, Asbeste de Koruk, Asbeste 
de PU rai, Cy mâtine» Pêponite, 
Cuir et Carton de montagne, 
An th aphy Ilî te h y dr aie e. 

Wa 1 dliêi mite (Trèniolîte sodifèrc , 

Pargasite (Trémolite aluminifèrej. 
Kokscha row i Le, Pal ïgorskïte> 

Actiûote (Amphibole). ....... 

Üichtérîte (Lsabellite), Silbolîte, 
Kupfférite, Pitkarandite, Dan- 
némorite, Cummîngtonite» Bys- 
sôlite, Anthûsidêrite, Eschwé- 
gite ? Karamsinîte, Fralite, 
Smaragdite. 

Arfwedsonile (Àctinote sodifère). 
Crocidolile* 


type 

cftisr. 


S1LICIDES. — Si. R, H, — Si. ft. 


DK1- 

SITÉ. 


2,98 


2,08 


3,08 


3,0!) 


füsj- 
DI L1TÉ- 


Fus, 


Inf. 


Fus. 


Fus. 


SOLU- 

JJBXjITIÎ. 


Sol. 


Sol. 


Ins, 


ïns. 


OiïGÈKÉ 
p. 100. 


50 


66 


69 


69 


Si. JL ÏL 

4. 4. 3. 


4. 2. 3. 


Si. ft, 

9. 4. 


9. 4. 


COMPOSITION. 


Si. M C. 


Si. M r ! 


Raiir 


Jacq. 


Dam. 


Ram. 


PO s Mil 


Sin 1 Si 4 + 9 H 


Re 5 Si 4 + 911 


(lilg.Cla ) 1 Si 3 . 


%, Ca, Fe)‘ 








































SILICIDES. 



NOM . 

TYPE 

CR1ST. 

. DU¬ 
RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 


Suite de PActinote. 

Basaltine Hornblende, Actinote 
aluminif.), Diastatite, Carinthi- 
ne, Gamsigradite, Syntagma- 
tite. 






22 

Diopside (Pyroxène). 

Prothéile, Alalite, Fassaïte, 
Mussite, Malacolite, Malacolite 
verte, Salile, Pyrgome, Baïka- 
lite, Lawrowite, Coccolite, Fun- 
kite, Breislakite, Acanthoïde. 
Cyclopeïte, Koulibinite, Pyral- 
lolite, Vargasite, Rensselærile, 
Pyroxène stéatiteux, llortonite. 
Violane(Diopside aluminifère). 

0. 

5—6 

3,30 

Fus. 

Ins. 

23 

Hcdenbergite Pyroxène]. 

Jeffersonite,Schefférite, Gruné- 
rite, Pyroxène de Piombino, 
Ekmanite, Asbéferrite, Traver- 
sellite, Kôlbingite, Ainigmatite, 
Lotalite, Porricine, Omphazite, 
Lherzolite. 

Aegirine (Hédenbergite sodifère). 
Augite (Ilédenbergite alumini¬ 
fère). 

Hudsonite, Polylite, Strakonit- 
zite. 

0. 

5,5 

3,50 

Fus. 

1ns. 

24 

Diallage. 

Bronzite van ad if., Pseudo-dial- 
lage. 

0. 

4,0 

3,26 

Fus. 

1ns. 

25 

Enstatite. 

Bisilic. de Magnésie de Thom¬ 
son, Bronzite, Phaestine, Mon- 
radite. 

D. 

5,5 

3,19 

Fus. 

1ns. 

26 

Ilypersthène. 

Germarite. 

D. 

5-6 

3,39 

Fus. 

Ins. 

27 

Diaclasite. ' . 

Ü. 

4,0 

3,05 

Fus. 

Ins. 

28 

Antbophyllite. 

Tbalackèrile, Bolovérite. 
Gédrite (Anthoph. aluminif.), 
Snarumite. 

D. 

5,5 

3,20 

Fus. 

Ins. 


COMPOSITION. 


FORMULE. 


Si. C. M. 


VVack. 


Si. f C. 


Rose 


Si. M Cf. 


Ram. 


Si. M f. 


L)am. 


Si, MJ. 


Dan). 


Si. M J C. Kohl. 

St. M f. Pis. 


(Ca, Mg)* Si*. 

(t'e, Ca ) 1 Si*. 

Mg, Oa, fe)* Si*. 

(Mg. Fe)* Si 1 . 

(Mg, fe)« Si*. 

(Mg, Pe, Ca) s Si 5 . 
(Mg, l : 'e) s Si’. 







































Wollastonîte, .......... 

Vil nï te, E delforsi te, Gj ellébé- 
ekiie (Trémolite de Norwége), 
Sphénoclase, Xonaliïle. 

Pectolifce, 

Stellite. Wollastonite de Thom¬ 
son^ Ratholite, Qsmélite. 


Uliodonite. ........ 

Pajsbcrgite, Hermannite (Siüc. 
de Gummington ), Fowlérite, 
Dyssnite, Hornmangan, Hydro- 
pile, Kapnickite, Photisite, Alla- 
gite> Rustamite, Torrélïte. 

Forstérîte.... . . 

Bollonite. 

Olivinc (Péridot), , 

Glinkite, Hyalosidérite, Lïmbi- 
lite, Chusile, Sidèroclepte. 

Olivine titanifère. 

Monticelllte... 

Ealrachite. 

Fayalite. 

Eisenglas. 


Phenacite. 

GadoHnite. 

Tépliroïte. 

Hydrotéphroïte. 

Knébélite. 

Wiilénaîte. 

Troostîte, Mancînile. 

Stannite (mélange)? 


SILÎCÏDËS. — SL h. 


DKX- 

SITE. 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

SOLO- 

fi] UT Fl, 

OXYGÈNE 
\ï. I0Û. 

RAPPORT, 

composition. 





Bl h. 



2,90 

Fus. 

Soi. 

66 

2. 1, 

Si. C. 

Wich. 



> 





2,88 

Fus. i 

Sol. 

66 

2, 1. 

Si. CJV. 

With. 

3*63 

Fus. 

Soi. 

66 

2. i. 

Si. m« t\ 

liera. 

3,24 

Inf. 

Sol. 

50 

1. 1. 

Si. M. 

Ram. 

3,35 

Inf, 

Sol. 

50 

i. 1. 

Si. M /. 

KaL 

3*24 

Fus. 

Sol. 

50 

1. i. 

Si. C.W /. 

Ram. 

4,13 1 

Fus. 

Sol. ! 

50 

il. 

Si. / mn. 

Del. 

2,96 

Inf. ; 

1ns. 

50 

i. i. 

Si. G. 

Bise* 

4.33 

Inf. 

Sol. 

( 40 

2. 3. 

Si. Yf G Là. 

Seh, 




{ 30 

1. 1. 

Si. Yf Ce. 

Ber). 

4,10 

Fus. 

Sol. 

50 

i. 1. 

Si. mn. 

Ram, 

4J0 

Inf. 

Sol. 

50 

1. 1. 

Si. mn f. 

Erdm. 

4,00 

Fus. 

Sol. 

50 

1.1, 

Si. Z. 

Del. 

3,54 

Inf. 

Ins. 

» 

a 

Si. Sn AF. 

Bise. 


FORMULE, 

Ga* si 2 . 

(Ou, Na } 5 Si 2 . 

(Sfn, Ga ) 3 Si a . 

Mg a Si. 

(%, fe) 3 Si, 

(Ca, Slg, Fef Si 
(fe, Mn , 3 Si. 

GF Si. 

(Ÿ, Pe, Cl, La, 3 
(Ÿ, Fe, Ce ) 3 Si. 
Sin 3 Si 

(Mn, te)* Si. 
Zn a Si. 
















































SILIC1DES. — Si. ft. H. 


7 



NOM. 

T\PK 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITE. 

OIYGÈNE 

p. 100. 

RAPPORT. 


COMPOSITION. 


FORMULE. 










fc. H. 





42 

Okénite. 

Dysclasite, Bordite, Centralas- 
site, Cyanolite. 

D. 

5,0 

2,28 

Fus. 

Sol. 

80 

4. 

77 27 

Si. 

C. Aq. 

Hau. 

Ca 3 Si 4 + 6 A. 

43 

Conarite. \ . 

Rottisite, Alipite, Pimélite. 

0. 

3,0 

2,48 

Inf. 

Sol. 

75 

3. 

1. 1. 

Si. 

Ni. Aq. 

Wink. 

fii Si + fl. 

44 

Apophyllite. 

Albine, Oxhavérite, Xylochlore, 
Gyrolite, Dolianite. 

Ca. 

5,0 

2.40 

Fus. 

Sol. 

75 

3. 

1. 2. 

Si. 

C K. Aq. 

Berz. 

(Ca, K) Si+ 2 fl. 

45 

Magndsite (Sépiolite). 

Spadaïte, Pierre de Savon du 
Maroc, Quincyte , Aphrodite, 
Saponite, Piotine, Thalite, P. de 
Sav. du ttornwall, P. de Sav.du 
Cap Lizard. 

» 

2,5 

1,60 

Fus. 

Sol. 

75 

3. 

1. 2. 

Si. 

M. Aq. 

Sch. 

lilg Si + 2 fl. 

46 

Talc.. 

Pierre ollaire, Talcoïde, Liparite 
(Eisentalk), Stéatite, Lardite, 
Hydrostéati te , Hampshirite, 
Néolite, Pseudolite. 

D. 

1,0 

2,71 

Inf. 

Ins. 

69 

9. 

4. 1. 

Si. 

M. Aq. 

Sch. 

Mg 4 Si 3 + fl. 

47 

Plombiérite . 

» 

1,0 

» 

Fus. 

Sol. 

69 

9. 

4. 8. 

Si, 

C. Aq. 

Daub. 

Ca 4 Si 5 + 8 fl. 

48 

Dioptasc . 

R. 

5,0 

3,27 

Inf. 

Sol. 

66 

2. 

1. 1. 

Si. 

Cu. Aq. 

Dam. 

Cu 3 Si 3 + 3 fl. 

49 

Chrysocole . 

Somervillite, Cœrulite (Kupfer- 
blau), Dillenburgite, Chrysoc. 
de Canaveilles, Kieselkupfer 
de Valparaiso, Hydrosilicate noir 
du Chili, Malachit-Kiesel, Eisen- 
kupfer griin, Démidoffite, Aspé- 
rolite, Jacksonite. 

» 

2—3 

2,20 

Inf. 

Sol. 

66 

2. 

1. 2. 

Si. 

Cu. Aq. 

Ram. 

Cu 3 Si 3 + 6II. 

50 

Serpentine . 

Serpentine pseudomorphique, 
Schweizérite, Bowénite, Marmo- 
lite (Coopérite), Williamsite, Pi»- 
crolite, Antigorite, Rétinalite, 
Vorhausérite, Bastite, Baltimo- 
rite, Métaxite. 

D. 

3.0 

2,63 

Fus. 

Sol. 

57 

4. 

3. 2. 

Si. 

M. Aq. 

Mos. 

Mg" Si 4 + 6A. 


3 
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SILICIDES. — Si. fi. fi. — R. fl. Sf. 



NOMS. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLUBI¬ 

LITÉ. 

OXYGÈNE 
p. 100. 

RAPPORT. 

COMPOSITION. 

FORMULE 


Suite de la Serpentine. . . . 


• • • • 



• • • • ♦ 

.... 

Si. fl. fi. 





Chrysotile,Thermophyllite,Der- 
maiïne, Hydrophite, Jenkinsite, 
Déweylite, Cérolite, Gymnite. 
Nickel-gymnite (Genthite), Liège 
de montagne, Xylotile, Xylite, 
Pycnotrope, Picrofluile, Picro- 
phylle, Picrosmine, Rewdans- 
kite. 











51 

Villarsite. 

D. 

3,5 

2,97 

Inf. 

Sol. 

50 

1. i.% 

Si. M f. Aq. 

Duf. 

4 (Mg, Ce) 3 Si + 3 II. 

52 

Calamine. 

D. 

5,9 

3,50 

Fus. 

Sol. 

50 

1. 1 . */,- 

Si. Z. Aq. 

ilerm. 

2 Zn 3 Si + 3 fi. 


Moresnétite, Sauconite. 











53 

Ccrcrite. 

C? 

5,5 

5,01 

Inf. 

Sol. 

50 

1. 1.'/,. 

Si. Ce. La. Aq. 

Ram. 

2 (Ce, La)» Si+ 3 fi. 


Ochroïte, Lanthanocérite, Sili¬ 
cate de Cérium de Wollaston. 











54 

55 

Tritomile. 

C. 

C. 

5.5 

4.5 

4,65 

5,22 

Inf. 

Inf. 

Sol. 

50 

50 

1. 1. '/»• 

1. 1. */,- 

Si. La Ce Ca. Aq. 

Si. Th. Aq. 

Mül. 

Dam. 

2 fl 3 Si + 3fi. 

2 th» Si + 4 fi. 

Thorite Orangite). 

Sol. 

Appendice : produits d’alté¬ 
ration et mélanges. 












56 

Chloropliæite. 


0 0 

2,02 

Fus. 

Sol. 

75 

3. 1. 6. 

Si. J M. Aq 

Ca,, 

Ce Si + 6 fi. 

Chlorophænérite, Glauconite 
(Terre verte), Hydrosilicite , 
Prasilite, Ilislopite, Lillite. 



r 01 . 


















» 



111. Silicates R + fl. 












A. Anhydres. 







fi. fl. Si. 




57 

Staurotide. 

1). 

7,5 

3,73 

Inf. 

Ins. 

47 

6. 6. 

A. f. Si. 


Xi» Si + Ce Si. 

Nordmarkite. 




Ram. 








58 

Pétalite. 

0. 

6,5 

2,45 

Fus. 

Ins. 

80 

4. 1. 20. 

A. IÀ. Si. 

Sm. et B. 

Xl Si* + 2Li* Si*. 


Castor. 











59 

Triphane (Spodumène). 

0. 

7,0 

3,18 

Fus. 

1ns. 

80 

4. 1. 10. 

A. Li. Si. 

Ram. 

Al Si* + Li» Si*. 


Killinite. 




























































S1L1C1DES. — k. K. Si. 


1» 



NOM. 

TYPE 

CRIsT. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

OXYGÈNE 
p. 100. 

RAPPORT. 

COMPOSITION. 


FORMULE. 









R. ft-Si. 




60 

Orthose. (Adulaire, Feldspath). . 

Paradoxite, ValencianitejMurchi- 
sonite, Chersterlite, Weissigite, 
Feldsp. vert de Bodenmais, Eis- 
spath, Erythrite, Sanidine (F. Sp. 
vitreux), Microcline, Perthite, 
Cottaïte, Loxoclase, Lasurfeld- 
spath, Nécronite, llyalophane, 
Iluntérite. — Pétrosilex, Léélite, 
Amausite, Phonolite, Kornite, 
Rétinite, Cantalite, Fluolite, Per- 
lite, Sphérolite, Baulite, Krablite. 
— Obsidienne, Marékanite, Mol- 
davite. Ponce. 

0. 

6,0 

2,59 

Fus. 

Ins. 

75 

3. 1. 12. 

A. K. Si. 

Awd. 

Al Si 3 + K Si. 

61 

Albite. 

Péricline, Péristérite, llyposclé- 
rite, Olafite, Zygadite.—- Âdinole. 

00. 

6,5 

2,63 

Fus. 

Itis. 

75 

3. 1. 12. 

A. A. Si. 

Mar. 

Al Si 3 + Sa Si. 

62 

Oligoclase. 

Pierre du Soleil, Hafnefjordite 
(Kalkoligoklas), Andésine, Sac- 
charite. 

00. 

6,0 

2,67 

Fus. 

1ns. 

69 

3. 1. 9. 

A. NC. Si. 

Berz. 

À1 Si* + (S’a, Ca) Si. 

63 

Aniphigène. 

Meïonite d'Arfvedson. 

c. 

6,0 

2,48 

Inf. 

Sol. 

66 

3. 1. 8. 

A. K. Si. 

Ram. 

3 Al Si* + R 3 Si*. 

64 

Pollux. 

c. 

6,5 

2,90 

Fus. 

Sol. 

66 

3. 1. 8. 

A. Cs N. Si. 

Pis. 

3 Al Si* + (Os, Sa) 3 Si*. 

65 

Ersbyite (Scolexérose). 

00? 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

60 

3. 1. 6. 

• 

A. C. Si. 

Nord. 

Al Si + Oa Si. 

66 

La^radorite. 

Vosgite, Mauilite, Saussurile. Ha- 
dauite, Mornite, Silicite, Carna- 
tite,lsopyre, Tachylite, Hyalomé- 
lane,Sideromélane,Glaucophane, 
Wichtine, Scorilite. 

00. 

6,0 

2,72 

Fus. 

Sol. 

60 

3. 1. 6. 

A. CN. Si. 

Dam. 

Al Si + {Ca, Sa) Si. 

67 

Cordiérite (Dichroïte, Iolite). . . 

Steinheilite, Fahlunite dure, Pé- 
liom, Polychroïlite, Polychroïte, 
Chlorophyllile, Aspasiolite. 

D 

7,5 

2,59 

Fus. 

Sol. 

55 

3. 1. 5. 

A. MC. Si 

Sch. 

3 Al Si + Mg» Si*. 
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SILIC1DES. — 8. ft. Si. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

OXYGÈNE 
p.100. 

RAPPORT. 

COMPOSITION. 

FORMULE. * 


Suite de la Cordiérite. 







R R Si 




Praséolite, Groppite, Péplolite, 
Raumite, Pinite, Pinitoïde, Gi- 
gantolite, Ihérite, Oosite, Tri- 
clasite (Fahlunite), Persbergite, 
Weissite, Bonsdolïite, Cataspi- 
lite. 










68 

Néphéline. 

R. 

6,0 

2,64 

Fus. 

Sol. 

53 

6. 2. 9. 

A. NC. Su Sch. 

2 Al Si+(Na, Ca)* Si 


Pseudo-uéphéline, Beudantine, 
Davyne, Cavolinite, Elæolite, 
Cancrinite, Litrodes, Picotite, 
Gieseckite, Liebénérite. 










69 

Anorthite. 

00. 

6,0 

2,75 

Fus. 

Sol. 

50 

3. 1. 4. 

A. C. St. Ab. 

3 Al Si + Ca 5 Si 


Biotine, Thjorsauite, Cyclopite, 
Beffonite, Zéolite de Bordkult, 
Indianite, Lépolite, Barsowite, 
Bytownite, Tankite, Amphodé- 
lite. Latrobite (Diploïte), Sund- 
vikite, Polyargite, Pyrrholite, 
Rosite (Rosellane), Lindsayte, 
Esmarkite, Huronite. 










70 

Jadeïte. 

0? 

6,5 

3,35 

Fus. 

1ns. 

50 

2. 1. 6. 

A. NC. Si. Dam. 

2 Al Si*+(Sa, Ca)’ Si* 


Chloromélanite. 










71 

Dipyre. 

Ca. 

6,0 

2,65 

Fus. 

Sol. 

50 

2. 1. 6. 

A. CN. Si. Dam. 

2 Al Si* + (Ca, Sa) 5 Si* 


Prehnitoïde. 










72 

AcbmiU*. 

0. 

6,5 

3,25 

Fus. 

Sol. 

50 

2. 1. 6. 

F. Nf. Si. Ram. 

2 Fe Si*+(îAa. Ce) 5 Si* 

73 

Wernérite (Scapolite, Paranthine). 

Ca. 

5—6 

2,68 

Fus. 

Sol. 

62 

2. 1. 5. 

A. CN. Si. Dam. 

2 Al Si* + (Ca, Sa) 5 Si 

i 

Chelmsfordite,Ekébergite,Glau- 
colite, Passauite (Porzellan- 
spath), Couséranite, Paralogite. 
Nuttalite, Arthériastite, Gabro* 
nite, Wilsonite, Algérite, Téré- 
nite, Dipyre du Mexique, Mica* 
relie, Pseudo-scapolite, Scapolite 
talciforme, Canaanite. 

















































SI MCI DES. 



NOM, 

TYPE 

CRIST. 

DU- 

BEI Ê. 1 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ, 

74 

Meïonite. 

Mizzonite, Strogonowite, Maria¬ 
nte. 

Ca 

6,0 

2,73 

Fus. 

Sol. 

75 

Zoïsite (lliudérile).. 

Thulite, Uüionîte- 

D. 

6,5 

3,32 

Fus. 

Sol. 

76 

Thaï 1 île (Épidote, Pîstazite). , . . 
Achm alite, Puschkinite, iïtick- 
lafidite, Tautolïte, Withamite, 
Scorza, Beusüte. 

0, 

6,5 

3,46 

Fus. 

Sol. 

77 

PiémonEite. .. 

0. 

6,5 

3,40 

Fus. 

Ins. 

78 

Émeraude (Béryl). 

Davidsonite, Goshénîte. 

R. 

8,0 

2,73 

Fus, 

1ns. 

79 

Eudîalyte, , . . . 

Eucolite. 

R. 

5,5 

2,90 

Fus. 

Sol. 

80 

Sareolite, , . , . 

Ca, 

6,0 

2,93 

Fus. 

Sol, 

81 

Cwarowitc (Grenat), 

C. 

8,0 

3,51 

Inf. 

Ins, 

82 

Grossulaire (Grenat). 

Wiluite, Essonite, Romanzo- 
wite, Erlane, Caldérite, 

C. 

7,0 

3,62 

Fus. 

Sol. 

83 

Spessartine (Grenat), • ■<■■■ 

C. 

7,5 

4,15 

Fus. 

Sol. 

84 

Aimant)* ne (Grenat). * * * ■ 

Pyrope, Grenat noir d’Arendal. 

c. 

7,5 

4,20 

Fus. 

Sol. 

85 

\Kélanïte (Grenat).- * ■ - 

Pyréneïte, Grenat noir de Beau- 
jeu, Àplorne, Jellettite, Allô- 
ehroïte, RoÜiofïïte, Polyadcl- 
phi te, Coloplionite, Bombîte* 

G, 

7,1 

3,83 

Fus. 

Sol. 

86 

Partschîne. « . .. 

0. 

7,0 

4,00 

Fus. 

Sol. 

87 

Allanite. . ..*.**-*«■« 
Cérine, Orthite , Pyrorthîte, 
üralortbite, Xanthortliite, Ruck^ 
landïte de Werchetori, Bagra- 
tîomte, Bodénite, Muromontite, 
Erdmaimite, Ortlioïde, Gau- 
thile, Àrrhénite, Wasite, Mi- 
chaelsonite. * 

0, 

6,0 

3,78 

Fus. 

Sol. 


II 


COMPOSITION, 

FORMULE. 

A. C, N. SL 

Dam. 

2 Al Si + (Ca, Sa)* Si 

A. C , SL 

Ram. 

2 Al Si + Ca 3 Si. 

AF. C. Si . 

Wîs. 

2 (Al, Fe) Si + Ca 1 Si. 

A Mn F. C . SL 

Dev. 

2 (AI, In, Fe) Si+Ca 3 Si 

A. G. SL 

Lewy. 

Al Si 3 + CP Si 1 

Zr. NC, f mn. Si. 

Dam. 

2r Si 3 + 3ft s Si 

A. CN. Si. 

Ram. 

AI Si -f (Ca, Saj* Si 

CrA. C . Si. 

Dam. 

(Cr.Al) Si + Ca 1 » Si 

A. C , SL 

Tr. W. 

Al Si + Ca s Si. 

A. mn f. Si. 

Ram. 

Al Si-{— (Sln, Fe) 3 Si. 

j A. f. SL 

Eüb. 

Al Si -f Ce 3 Si. 

FA. C . SL 

Dam. 

(Fe, Al) Si + Ca 3 Si. 

A. mn f. Si. 

Il au. 

Al Si + (Mn. Ce) 3 Si. 

A. fCeCLa. SL 

Sch. 

Al Si + fi 3 Si. 


























































NOM. 


Gclilénîte. 

Idocrase. 

Gôkumite, Loboïle, Wiluitc, 
Egérane, Frugardite, Jéwreïno- 
wite, Iléteromèrite, Xanthite, 
Granaloïde. 


Ilvaïte (Lièvrite). 

Wehrlite. 

Uumboldtilitc. 

Somervillite de Brooke, Méli- 
lite, Zurlite. 

Babingtonite. 


Ca 


Appendice : Micas. 


Muscovite. 

Damourite, Margarodite, Fucli- 
site, Adamsite, Paragonite. 
Prégratite, Lépidomélane, An- 
nite, Euphylüte, Didrimile, 
Pililite, Nacrite, Séricite, Pté- 
rolite, Odinite. 


lUargarite. 

Œllachérite, Emerilite, Co- 
rundellite, Diphanite, Ephé- 
site, Gilberlite, Talcite. 


Le'pidolife(Zinnwaldite,Lithionite ). 

Rabenglimmer Phengite),Cryo- 
phyllite, Cookeïte. 


Hiolite (Plilogopite). 

Eucamptite, Rubellane, Chrom- 
glimmer, Bastonite, Alourgite. 


Astrophyllitc. . 


S1L1CIDES. — R. fi. Si. 


DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

OXYGÈNE 
p. 100. 

KArPORT. 

COMPOSITION. 


FORMULE. 

6,0 

3,01 

Fus. 

Sol. 

40 

R. ft. Si. 

3. 3. 4. 

A. CMf. Si. 

Ram. 

Xl’Si -f-3(Ca,Mg, f'e) 3 Si. 

6,5 

3,40 

Fus. 

Sol. 

50 

2. 3. 5. 

A. CM. Si. 

Ram. 

2 Si Si-J- 3 (Ca, Mg) s Si. 

6,0 

4,02 

Fus. 

Sol. 

44 

2. 3. 4. 

F. / C. St. 

Ram. 

l?e*Si + 3 (Pe, Ca) 3 Si. 

5,5 

3,00 

Fus. 

Sol. 

50 

1. 2. 3. 

AF. CMN. Si. 

Dam. 

( Al, Pe) Si+2(l'.a, lilg, Na)*Si. 

6,0 

3,40 

Fus. 

1ns. 

66 

1. 3. 8. 

F. Cf mn. Si 

Ram. 

PeSi* + 3(Ca, f'e, Sln)*5l*. 

2,5 

2,83 

Fus. 

Ins. 

56 

6. 1. 9. 

AF. KN. Si. 

Ram. 

2 (Si, Pej Si + (K, Sa) Si. 

4,0 

3,03 

Fus. 

Sol. 

36 

6. 1. 4. 

AF. CN. Si. 

Sm. 

2 (Si, Pe)*Si+(Ca,Na)’Si* 

2,5 

2,85 

Fus. 

Sol. 

60 

6. 2. 12. 

A. KlA. Si. 

Ram. 

Al Si + (4, Li) Si. 

2,5 

2.84 

Fus. 

Sol. 

50 

6. 9. 15. 

A. MK. Si 

Grau. 

2 Al Si -f 3 (lilg, K, Sa) s Si. 

3,0 

3,32 

Fus. 

Sol. 

55 

6. 9. 18. 

Ti ZrAF. finit k. S 

i. Pis. 

2 Si + ft» Si*. 















































SUICIDES. - fi. fi. Si. fl. 
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NOM. 

TYPE 

CtllST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLD¬ 
AI LIT Ê. 

OXYGENE 

p. IÛ0. 

RAPPORT. 

COMPOSITION, 


FORMULE» 


B* Hydratés, ......... 







fi. fi. Si. ft. 




m 

Ediagtonite. 

Ca. 

4,5 

2,71 

Fus. 

Soi. 

58 

4. 1, 7. 4. 

A. B. Si. Aq. 

Hed. 

4 Al Si +3fîaSl +12H. 

99 

Brewstcnte. . . .. . 

O. 


2,44 

Fus. 

Sol. 

75 

3. 1. 12. 5. 

A. SrB. Si. Aq. 

Mal, 

Al Si 3 + fi Si + ofi. 

100 

Ileulandîte,. 

Lincolnite, Beaumontite, Céri- 
nite. 

O. 

4,0 

2,20 

Fus, 

Sol. 

75 

3. 1. 12. 5. 

A. C. Si. Aq. 

Dam. 

Al Si 3 + Ca Si + BEI. 

101 

Epistilbile . . .. 

Parastilbite. 

U* 

4,o 

2,24 

Fus. 

Sol. 

75 

3. 1. 12. 5. 

A. CK. Si. Aq. 

Wall. 

Al Si s + fi Si + SH. 

m 

Stilbite... * . , * , 

Syhédrlte,Sphérostilbitede Beu¬ 
dant, Hypostilbite, Stîlb. deDmi- 
barton, Mordénîte, Slilb. lami¬ 
naire, Stilb, Prehnite, Puflèrite, 
Saspachite. 

Ü. 

4,0 

2,16 

Fus. 

Sol. 

75 

3. 1. 12. 6. 

A. C. Si. Aq. 

Moss. 

AI Si 3 + Ca Si + 6H. 

103 

Ilarmotome .. . . , 

Morvènite. 

O, 

4,5 

2 43 

Fus. 

Sol. 

69 

3. 1. 9, 5, 

A. B. Si. Aq. 

Dam. 

Al Si'+ fia Si + 6fi, 

104 

Chabasie f .. 

Âeadialite, Phacolite, Haydènite, 
Glûttalite. 

IL 

4,5 

2,09 

Fus- 

Sol. 

69 

3. 1. 9. 6. 

A. C. Si. Aq. 

Ram, 

Al Si'+ Ca Si + 6H. 

105 

Faujasîte .. , . 

C. 

5 0 

1,92 

Fus. 

Sol. 

69 

3, L 9. 9, 

A. NC. Si. Aq. 

Dam. 

Al Si 5 + fi Si + 9II. 

106 

Anal cime .. 

C u boîte, G al canal ci me, Picra- 
nalcime, Doranlte* Cluthaliie, 
Triphanite. 

C, 

5,5 

2,24 

Fus. 

Sol. 

66 

3.1. 8.2. 

A. N. Si. Aq 

Ram, 

3 Al Si’ +fiSi ! +6H. 

107 

Eudnopbite. . . .. 

Gongylite- 

D? 

5,5 

2,27 

Fus. 

Sol. 

66 

3. 1. "8. 2. 

A. N. Si. Aq. 

Rerî. 

3 AlSi*+IS'a s Si»+BH. 

108 

Laumonite, . .......... 

Zéolite rouge d'Upsala, Capor- 
cîanite, Slillite de Skye (Hypo- 
slübite de Mallet) , Lëonhardite, 
Zéol. rouge d’Àedelforss (ftet- 
siite), Zéol, farineuse, Schneidé- 
rite. 

O. 

3,5 

2,41 

Fus. 

Sol. 

66 

3. 1. 8. 4 

A. C. Si. Aq. 

Duf. 

3 Al Si ! +Ca* Si' +1211. 

109 

Clirîstîamte.* ■ . 

Harmotome de Marburg, Phil- 

lipsîte de Lévy. 

D. 

4,5 

2,20 

Fus. 

Sol. 

66 

3, 1 8. 4. 

A CK. Si. Aq. 

Dam, 

3 &lSi'+ fi s Si'+l-2H. 

110 

Gmélinite (Hydrolite).. . 

ï ï ersch él i te, Lé d é ré ri te * 

IL 

4,5 

2,07 

Fus. 

Sol. 

66 

3.1. 8,6. 

A. NC. Si. Aq. 

Dam. 

3 A! Si 5 )- fi'Si’+lSH. 
































































DU¬ 

RETÉ, 


14 


111 


M2 


113 


114 


115 


116 


m 


Mésotype (Natrolite ), ...... 

Brévicite, Radïolite, Rergman- 
n i te, Cro c al i te, G a 1 a c ü te, F argî te, 
Lehu utile, Mésot. Ferrifère, Sa- 
vite. 

Mésolite. * , * - - -. 

Antrîmolite, ilarringtonite, Poo- 
nahlite. 

Seolézite. ...... . 

llaarzéolite (Haarscialite), Ella- 
gîte, 

Lévyne. . . ..- ■ . . * 

Mèsoline, 

Gismondioe. ........... 

Zéagonite (Abimite, Arieite). 

Thomsonite. ... *.. . 

Comptonite , Carphostilbile , 
Ozarkite, Mésolite d'IIauestôin* 
Mësole (Faroelite), Uigite, Seou- 
lé ri le (Schoolarite), Verrucite, 
Pierothomsonite,Chalîlite, Sloa- 
oite, Portite, Koodilîte. 

Gatapleitc.. 

Ottrëlite, ............ 

Prehnite.. 

Conpholite, E délite* Jacksonîte, 
Ghlo ras Lroli te, 

Euclase. ... *.* * ■ . 

Cronstcdtite (Chloromélane). . . 
Sidêroschisolïte* 

Clinochlore. . ... 

Chlorite hexagonale. Talc hexa¬ 
gonal, Chonicrite, Loganite, Py¬ 
ros clé ri te, Tabergite* Talc clilo- 
rite, Mica chlorite, Serpentine 
d’Âker, Stéatite de Schimschim, 
Corundophilite, Jefférisile, Rots* 
chu boîte. 


TYPE 

CïllST. 


I). 


00- 


0. 


II. 


Ca?, 


D. 


5 5 


Ojb 


2-3 


I 


SILICIDES. — fi. R. Si. IÏ. 


DEN’ 

S1T EL 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

OlYCÈNE 
p. 100, 

lurronT. 

* 

COMPOSITION- 

FORMULE. 





R. R. Si. II. 




2,24 

Fus. 

Sol. 

60 

3. t. 6. 2. 

A. JV. Si. Aq. 

Fu, 

Al Si + S’a Si -J- 211 

2,30 

Fus. 

Sol. 

60 

3 1. 6. 3. 

A. CN. Si. Aq. 

How. 

Al Si -|- R Si + 3ft. 








4 

2,26 

Fus. 

Sol. 

60 

3. 1. 6. 3. 

A. C. Si. Aq. 

Step. 

Al Si + Ca Si + 311. 

2,21 

Fus, 

sol. 

60 

3. 1. 6. 4. 

A. CK. Si. Aq. 

Dam, 

SI Si + l't Si + 411. 

2,26 

Fus. 

Sol. 

53 

6. 2. 9. 9. 

A. CK. Si. Aq. 

Mar. 

2 Si Si + R s Si ■+ 9H. 

2,38 ! 

Fus. 

Soi. 

50 

3.1.4.2 V,. 

A. Ci Y. Si, Aq. 

Rara. 

3 Al Si + R 8 Si t 711. 

2,80 

Fus. 

Sol. 

66 

2. i. 6. 2. 

Av. iVC. Si. Aq. 

Sjôg. 

2 Xr Si* + R 8 si* + 611. 

3,25 

Fus. 

Sol. 

57 

2. 1. 4. 1. 

A. fmn. Si. Aq. 

Dam. 

2 AI Si 4- R 1 Si 1 + 3H. 

2,95 j 

Fus. 

Sol, 

54 

3. 2. 6. 1. 

A. C. Si. Aq. 

Walm. 

AI Si -h Ca ! Si + H. 

3,08 

Fus. 

Ins. 

44 

3. 2. 4. i. 

A. G. Si. Aq, 

Dam. 

3 Al Si + ÉI S Si + 311. 

3,35 

Fus. 

Sol, 

33 

1. 1. 1 . 1 . 

F. fmn. M. Si. Aq. 

Dam, 

Ï‘V Si + R s Si + 611. 

2,77 

Fus. 

Sol. 

41 

3.4.5.3 V». 

A. M/. Si. Aq. 

Mar. 

Al 3 Si -f 4R 3 St Hh 10H. 





















































SILICIDES. — R. R. Si. II. 


15 



NOM. 

TYPE 

DU- 

DEN- 

FUSl- 

SOLU- 

OXYGÈNE 

U A D tl/l U T 

rn vf PAvtTi/iN 

FORMULE. 


CR1ST. 

RETÉ. 

SITÉ. 

BILITÉ. 

BILITÉ. 

p. 100. 

14 A r rUn 1 • 

tuJïrUol liUtl. 

123 

ltipidolite. 

R? 

1-2 

2,96 

Fus. 

Sol. 

41 

a. i\. Si. h. 

3. 4. 4. 3. 

A. JM. Si. Aq. Ram. 

Al s Si +3ft‘Si+ 911. 

* 

Ogcoïte,Clilor. écailleuse,Clilor. 
schisteuse. Helminthe, Gren- 
gésite, Epichlorite, Delessite, 
Métaxoïde, Voigtite, Rastolyte, 
Métachlorite, Chromophyllite, 
Aphrosidérite, Chlorite de Bam¬ 
berg, Lépidochlore. 








* 


124 

Penninc. 

R. 

2,5 

c) au 

Fus. 

Sol. 

h A 

3. 7. 8. 5. 

A. MJ. Si. Aq. Mar. 

Al* Si + 7fl* Si+1511. 

Chlorite de Mauléon, Leuchten- 
bergite, Ranimé réri te, Rhodo- 
phyïlite, Rhodochrome, Chrom- 
chlorite, Stéatite de Snarum, 
Vermiculite, Pseudophite. 

a, o o 

44 










Appendice : Produits d’altéra¬ 
tion et mélanges. 










125 

Sordawalite. 

» 

5,0 

3,0 

2,62 

2,61 

Fus. 

Fus. 

Sol. 

Sol. 


2. 1. 6. 1. 

2. 1. 3. 2. 

AF. MJ. Si. Aq. Nord. 

A. JM. Si. Aq. Kob. 

2 R Si*+ R* Si+ 311. 

2 À1 Si + R* Si+ 611. 

126 

Jollyte. 

» 

oo 

50 


Mélanhydrite. 










127 # 

Ilisingérite. 

» 

3,0 


Fus. 

Sol. 

50 

2. 1. 3. 2. 

F. JC. Si. Aq. Rani. 

■ 1 

2 Fc , Si*+2ft*Si+ 1211. 





Gillingite, Thraulite, Polyhy- 
drite, Mélanolile, Stübélite. 









128 

Stilpnomélane. 

Chalcodite. 

» 

3-4 

2,76 

Fus. 

Sol. 

64 

3. 2. 9. 3. 

FA. JM. Si. Aq. Ram 

R Si*+ R* Si+ 311. 

129 

Tliuringite. 

» 

2,5 

• 

3,19 

Fus. 

Sol. 

37 

3. 2. 3. 2. 

AF. JM. Si. Aq. Ram. 

R* Si + R*Si+ 411. 


Owénite, Scotiolite, Kirwanite, 
Céladonite, Palagonite. 











Silicio-Alüminates. 










130 

Sapbirine. 

» 

7,5 

3,47 

lnf. 

Ins. 

17 

4. 1. 1. » 

A. M. Si. ». Dam. 

Al Si + 3Mg Al. 





































16 


SILIC1DES. — R. ft. Si. fl. 



NOM. 

Tl PE 

cm st. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLUBI¬ 

LITÉ. 

OXYGÈNE 
p. 100. 

RAPPORT. 

composition. 

FORMULE. 









H. ft. Si. II. 





131 

Sismondinc. 

0 0. 

5,5 

3,56 

Fus. 

Sol. 

33. 

3. 1. 2. 1. 

A . f. 

Si.Aq. 

Del. 

2Al Si + fe 3 Al+ 3 11. 


Chloritoïde, Phyllite, Masonite. 












132 

Brainlisite (Disterrite). 

1). 

5—6 

3,05 

Inf. 

1ns. 

25. 

2. 1. 1. 1/3. 

A F. M C. 

Si. A y. 

Kob. 

R Si +1VÀ1+ II. 


Clin ton ite, Seybertite, Chryso- 













phane. 













Holmésite, Xanthophyllite. 












133 

Chanioisite.. 

» 

3,0 

3,40 

Fus. 

Sol. 

33. 

1.3. 2. 4. 

A- /• 

Si.Aq. 

Bert. 

2 f'e’Si + Fc 3 Al+ 12 H. 


Berthiérinc, Bavalite. 











« 


* silicates avec Bore, Chlore, etc. 













a. Silicio-Borates. 












134 

Danburite. 

0 0. 

7,0 

2,97 

Fus. 

Sol. 

85. 

» 1 . 6. » 

» C. 

Si. » Bo. 

Sm. 

2 Ca Si*+CaÏP 

135 

Dalholite. 

0. 

5,5 

2,99 

Fus. 

Sol. 

80. 

» 1.4.» 

» C. 

Si.Aq. Bo. 

Ram. 

Ca 3 Si J +3Caïî + 311. 


Botryolite, Silicoborocalcite 

! 












(Howlite). 












136 

Axiuite. 

0 0. 

7,0 

3,29 

Fus. 

Sol. 

70. 

3. » 7. » 

A F. C M. 

Si. » Bo. 

Ram. 

fi 3 Si 7 +Ca* ïî. 


Magnésifère. 

\ 


/ 3,03 



57. 

3 . » 4. » 

A. MN. 

Si. » Bo. 

ld. 

À I 3 Cfi V i f)3 ïj 


L Magnésio-ferrifère. . 

P 


l 3,07 J 



55. 

4 . » 5 . » 

A F. M N. 

Si. » Bo. 

Id. 

:11 cil -f- 1). 

UV CJ5 1 |)3 Vi 

137 

Tourmaline. < Ferrifère. 

[ R * 

7,5 

} 3,20 1 

Fus. 

1ns. 

50. 

1. » 1. » 

AF.fMN. 

Si. » Bo. 

ld. 

tt oi "Tll I). 

6 Ü Si +& 8 B*. 


1 Ferro-manganésifère. 

i 


J 3,16 l 



50. 

1. » 1. » 

AFMn.fNLi. 

Si. » Bo. 

ld. 

O ü ‘<<i 4- ft3 ï)S 


\ Manganésifère. . . . 

1 


! 3,08 J 



50. 

1. » 1. » 

A Mn. M N LL 

Si. » Bo. 

Id. 

J II ol T II I> • 

12 R Si 4- ft 3 ïî 3 


Achroïle, Rubellite, Zeuxite, Tal- 










IA It Ol *7^ Il I> • 

6 


talite, Feïjao. 













b. Silicio-Chlorures. 












138 

Pyrosmalitc. 

R. 

4,0 

3,20 

Fus. 

Sol. 

60. 

» 2.3. 1. 

» f mn. 

Si.Aq.VcCl. 

Ram. 

3 lV Si 1 +2 Il 3 +FeCl. 

139 

Sodalite. 

C. 

6,0 

2,42 

Fus. 

Sol. 

50. 

3. 1. 4. » 

A . A 7 . 

Si. » NaCl. 

Id. 

3 Al Si +.\a 3 Si -t-NaCl. 


c. Silicio-Fluorures. 







• 





140 

Topaze. 

I). 

8,0 

3,58 

Inf. 

Ins. 

33. 

2. » 1. » 

A. » 

Si. » Si Fl. 

Dev. 

4Si* Si +3 SiFlV 


Pyrophysalite, Pycnile. 












141 

Leucopbane. 

D. 

4,0 

2,97 

Fus. 

Sol. 

66. 

» 1.2.» 

>* CG. 

Si. » NaFl. 

Ram. 

2 R 3 Si* + NaFl. 

142 

Melinopbane.. 

R? 

5,0 

3,00 

Fus. 

Sol. 

60. 

» 2. 3. » 

» C G. 

Si. » NaFl. 

ld. 

3 R* Si +NaFl. 

143 

Illimité. 

D. 

6,5 

3,20 

Inf. 

Sol. 

43. 

» 4. 3. » 

j> M . 

Si. » MgFl. 

Id. 

3 Mg*Si + MgFl. 


Chondrodite. 













* Le rapport est établi entre les éléments du silicate seulement. 










































































SIL1CIDES. - H. H. S. II. 
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NOM. 

TYPE 

CIUST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FU¬ 

SIBILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

OXYGÈNE 
p. 100. 

RAPPORT. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


d. Silicio-Phosphates. 







ï{. II. Si. II. 



4 44 

Eulytîne (Wismuth blende). . . . 

c. 

5,0 

5,96 

Fus. 

Sol. 

60 

2. !> 3. )> 

Bi. 67. FPh. Kert. 

Bi’ Si 5 FeR. 

1 4 ci 

Atélestite. 

0. 

5,0 

» 

Fus. 

Sol. 

» 

» )) » 

Bi. Si. P h. Brei. 



Ilypochlorite (mélange?). . . . 

» 

6,0 

3,00 

Inf. 

Ins. 

» 

B D D )) 

ABi.f. Si. Ph. Schu. 



e. Silicio-Sulfures. 










146 

llelvînc. 

c. 

6,5 

3,16 

Fus. 

Sol. 

50 

» 1. 4. » 

Gmnf. Si. MnS. Ram. 

2 fi 3 Si + MnS. 

447 

Dana li te. 

c. 

6,0 

3,42 

Fus. 

Sol. 

50 

» 1.4.» 

GfZn . Si. Mil FeS. Coo. 

R 3 Si + (Mn, Fe)S. 


f. Silicio-Sulfates. 










148 

Haüyne . 

c. 

6,0 

2,49 

Fus. 

Sol. 

50 

4. 1. 5. » 

A . NCR. Si. S. Ram. 

i Al Si + R» Si + R 3 S*. 


Berzéline. 










449 

Spinellane (Noséane). 

c. 

6,0 

2,28 

Fus. 

Sol. 

50 

3. 4. 4. » 

A. N. Si. S. Whit. 

3 Al Si 4- Sa 3 Si + Sa S. 

450 

Outremer (Lazulite). . *. 

c. 

5,5 

2.50 

Fus. 

Sol. 

60 

6. 4.15. » 

AF. CN. Si. Fe. S. S. Sch. 

2(Al,i*e) Si 2 +lVSi+FeS’+ftaS? 

154 

Ittnérite. 

c. 

5,5 

2,37 

Fus. 

Sol. 

50 

3. 1. 4. 2. 

A. NC. Si. Aq. S. Whit. 

3 Al Si + R 3 Si + CIÏ+RS. 

452 

Scolopsite. 

c? 

5,0 

2,53 

Fus. 

Sol. 

50 

3. 4. 4. 1. 

A. CN. Si. Aq. S. Ram. 

3 Al Si + R 3 Si +3 H + R S. 


g. Silicio-Niobates. 








• 


453 

Wôhlérite. 

0. 

6,0 

3,41 

Fus. 

Sol. 

60 

» 2. 3. » 

CNJmn. Si. ZrNb. Sch. 

5 R 1 Si-fXrSb. 


h. Silicio-Titanates. 










154 

Spbène. 

0. 

5,5 

3,51 

Fus. 

Sol. 

75 

» 1. 3. » 

C. Si. Ti. Rose. 

2 Ca Si -I Ca ïi 


Greenovite, Ligurite, Pictite, 











Séméline,' Spinthère, Lédérite, 











Aspidélite, Xanthitane, Eucolite 











titanifère, Castellite, Grothite. 










455 

Guarinite. 

Ca? 

6,0 

3,48 

Fus. 

Sol. 

75 

» 1. 3. » 

C. Si. Ti. Guis. 

2 Ca Si + Ca ïi 3 . 

456 

Tschewkinite. 

C?. 

5,5 

4,55 

Fus. 

Sol. 

66 

» 4. 2. » 

CefC. Si. Ti. Rose. 

R 3 Si s + 3 R ïi. 


Silicate du Coromandel. 










157 

Schorlomite . 

C. 

7,5 

3,86 

Fus. 

Sol. 

60 

» 2. 3. » 

C. Si. F. Ti. Ram. 

2 Ca 1 Si + Fe ïi 3 . 


hvaarite. 










158 

Mosandrite . 

D. 

4,0 

3,02 

Fus. 

Sol. 

60 

» 2. 3. 2. 

CeCN. Aq. Si. Ti. BezI. 

6 R* Si + 12 11 + Ca ïi 3 . 

159 

Keilbauite (Ytlrotitanite. 

0. 

6,5 

3,69 

Fus. 

Sol. 

60 

1. 4. 3. » 

FA. CY. Si. Ti. Ram. 

2 U Si 4- 2R 3 Si* + 2R ïi*. 










































NOM, 


iïr FAMILLE, 


GENRE BOROXYDE* 


160 Sassoline. * , , , , . * 

GE3ÏRE BORATE, 

Boy * de Soude, 

161 Borax. 


162 

163 

164 

165 


Bor* cTAmmoniaque. 

Lardérellite.* . * 

Ror* de Chaux. 
Rhodkite, . , t 

ïlaycsiüe (Borocalcite). 

Bécliilîte. 

Ulexite {Boronatro cal cite), * ■ 
TinkaMte, Cryptomorphite* 
Bor, de Magnésie, 
Boracîte.* * . 


BQRIDES. 


1>L- 

R ÉTÉ- 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLUBI¬ 

LITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 






BORIDES. 







ïï. IL 




1,0 

1,48 

Fus* 

Sol. 

56* 44* 


Stro* 

0 + 3 II. 





B. Na. fi. 




2,0 

1,71 

Fus* 

Sol. 

37. 16. 47. 


Klap. 

Na. Ï5 S + lo fi. 

1 f y nw 





ïî. Am.' fi. 



IV:!' 1 

1,0 

Ù 

Fus. 

Sol. 

69. 13. 18. 


Bec* 

Am. B*+4 H. 





B. Ca* fta* 

fi* 



8.5 

3,41 

Fus* 

Sol, 

n * n* » 


Rose 


1—2 

1,80 

Fus. 

Sol. 

46. 19, » 

35* 

Hay 

Ca. fi* + 6 fi. 


■ 



52* 21. » 

27. 

Bec, 

• 

1-2 

1,65 

Fus, 

Sol. 

44. 13, 7. 

36. 

Ram* 

(Ca, Na) B ! + 6 fi. 





B* Mg. Ca, 

fi. Mg* Cl, 



7,0 

2,97 

Fus* 

Sol. 

62. 27. y 

» 3. 8. 

Pot 

2 Mg J ïi 4 + Mg Cl. 



















































BORIDES. — CAHBONIDES. 


19 



NOM. 

TtPE 

CRI ST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DES- 

SITE, 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE* 


Suite de la Boracîte., . * , 






B. lilg. La. IL 




Stassfurtî le, Stassfiirtlte ferri- 










fère (Huyssèmte), Parasite* 









167 

Szaïbéljilc. *. ,.,*** 

0. 

3,5 

3,00 

Fus. 

SoL 

38. 55. » 7. 

Pet. 

3 lilg» B* + 4 Û. 

les 

Ilydroboracîte. 

B 

2,0 

1,90 

Fus. 

SoL 

49. 10. 14. 27. 

lies. 

(La, %)» ÏL + 9 IL 


Bor. de Manganèse. 






ÏL Mn. Mg. fl. 



m 

Sussexite. . , . . . .. 

lî 

3,3 

3,42 

Fus. 

SoL 

33. 40. 17. 10. 

Brus* 

(Mn, Mg)* B + Û. 


Bor. de Fer, 






S. Fe. fl. 



170 

Lagoûite, ... 

0? 

l> 

» 

Fus. 

Sol. 

49. 37. 14. 

Bec. 

B» 3 -|- fl. 


G F KH F BÛRQTIT A N 4TE * 






B. îî. Mg. Pe- 



171 

WarwicUite (Enceladîte),« . . , . 

0! 

3,5 

3,40 

Inf. 

Sol. 

23. 2$, 39. i% 

Sjh* 

2 Mg*B + Peïi. 


IV" FAMILLE. 






CARBONIDES 

i* 


GENRE CARBONE. 






C. 



172 

Diamant,. 

c. 

10,0 

3,50 

Inf. 

ins. 

100. 

Üum. 

C. 

173 

Graphite. . , . , , . 

R, 

1,3 

2,20 

Inf. 

Ins. 

100. 

Frit* 

G* 


Trémenhéerite* 

















f 





























































20 


CARBONIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DC- 

ll ETE. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Charbons. 






C. II. O. 




m 

Anthracite. 

)) 

2,5 

1,46 

Comb. 

Ins. 

93. 4. 3. 


Reg. 

C 40 H 1 O. 

175 

Houille (Ii. grasse). 

» 

2,3 

1,30 

Comb. 

Ins. 

91. 5. 4. 


Reg. 

C 40 II 15 O. 

176 

Stipite (H. maigre). 

)> 

2 3 

1,36 

Comb. 

Ins. 

79. 5. 16. 


Reg. 

C 40 II 13 O 6 . 

177 

Lignite (Jayet). 

» 

2,3 

1,35 

Comb. 

Ins. 

74. 5. 21. 


Reg. 

C 40 H 16 O 8 . 


Lignite ligneux, Terre de Colo¬ 
gne. 










178 

Tourbe. 

» 

1-2 

» 

Comb. 

Ins. 

60. 6. 34. 


Reg. 

C 40 II 24 O’ 8 . 


Dopplérite, Dysodil. 










179 

Tprrpan. . . . . 






n. n. n. 




GENRE CARBURE . 






C. II. O. 





a. Bitumes. 








% 

180 

IYaphte (Pétrole). 

» 

» 

0,75 

Liq. 

Sol. 

87. 13. » 


l)um. 

C 40 IP». 


Brewsterline, Cryptoline. 









• 

181 

Élatérite . 

» 

» 

1,23 

Fus. 

Sol. 

85. 13. 2. 


John. 

C 40 H 37 O. 


Hircine. 










182 

Malthe . 

)) 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

82. 11. 7. 


Bous. 

C 40 H 30 O 3 . 

183 

Asphalte. 

» 

2 

1,06 

Fus. 

Sol. 

79. 9. 12. 


Bous. 

C 40 11 27 0\ 


Mélanasphalle, Torbanite, Bath- 
willite, Albertile, Grahamite. 










184 

Idrialite. 

)) 

1,5 

1,60 

Fus. 

Sol. 

92. 5. 3. 


Bôd. 

C 40 H 13 O. 


b. Cires. 










185 

Hatchettine . 

D. 

1,0 

0,92 

Fus. 

Sol. 

86. 14. » 


John. 

C 40 H 39 . 


Suif de montagne, Naphtéine, 
Baïkérite, Ozocérite, Paraffine, 
Chrismatine, Neftgil, Naphtadil, 
Néphalite. 






• 


• 











































CARB0NIDE3, 


186 

* 187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 


DU¬ 

RETÉ. 

DEN- 

V 

SITE. 

F U SI - 

R! LITE. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

Fû KM ILE. 





C. H. O. 




• 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

74. 12. li. 



Will. 

C‘° H 33 O 8 . 

2,5 

1,00 

Fus. 

Sol. 

85. 12. 3. 



John. 

C 48 II 54 O. 

2,9 

1,18 

Tus. 

Sol. 

84. H. 5. 



Chur. 

C 40 II 34 0 ! . 

y> 

1,06 

Fus, 

Sol. 

86. 8. 6. 



John. 

G 4 " IJSI o*. 

2,0 

1,07 

Fus . 4 

Sol. 

80. 11, 9. 



SchL 

C 40 H 5S O s . 

2,5 

1,11 

Fus. 

Sol. 

79. 10. 11. 



Seh. 

C 40 II 30 O 4 . 

B 

1,11 

Fus. 

Sol. 

77. 10 13. 



Sch. 

C 40 H 31 O s . 

» 

1,09 

Fus, 

Sol. 

77. 8. 14. 



John, 

C 10 H 1 * O s 

2,5 

1,11 

Fus. 

Sol. 

75. 9. 16. 



Zéph. 

C 40 H !S O f . 

10 

0,52 

Fus, 

Sol. 

69. 10. 21. 



Kars. 

C 4 ' 1 H 5S 0’. 

1,0 

u 

Fus. 

Sol. 

87. 13. » 



Brom. 

G 40 H 3 '. 

1,0 

1,04 

Fus. 

Sol. 

88. 12. « 



SchL 

C 48 11”. 

30 

0,88 

Fus. 

Sol. 

92. 8. » 



Scht. 

C 40 H 1 '. 


nom, 

Cires (suite), 

Rutyrite* 

e. Résines. 

Copalme (Suceinite). 

Settlingjte. 

Tasmanîte, . , , «. 

Euosmite, 

Aliddlëtoûite. 

Walchowite {Réduite, Rôti nas- 
plia te).,.* 

Rôti kl te, Krantzite, Sclérétinite, 
pyrorétine. 

Succin. 

Hartine (Bûlorêtïne, Xylorétine)- * 

Guayaquîlllte.. . , . . 

Anthraeoxètie, Ambrite. 

Jaulingite, , . ,.. 

Bêrengélite. 

Pyropissite.■ 

Mÿlanchym, Piauzite, Murïndo, 
Uranélaïne. 

Appendice : Résines des 
Rois enfouis. 

Ficlitélite.*. 

Tôcorétine, P hyllo rétine, Di- 
nite, S ch ôô ré ri te, 

Hartite.* . . 

B ranch i te, ïxolyte. 


TYPE 

CRlST- 


Konlite* . . * 

Kônleinîic. 
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CARBON IDES. 



NOM. 

TYPK 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 


• 

GENRE MELLATE. 






199 

Mellite. 

Ca. 

2,5 

1,60 

Fus. 

Sol. 


GENRE HUMATE. 






200 

Pigotite. 

» 

» 

)) 

Fus. 

Sol. 


Humate de chaux. 







GENRE OXAEATE. 






201 

Whéwellite. 

O. 

2,7 

1,83 

Inf. 

Sol. 


Thierschite. 






202 

Humboldtine (Oxalite). 

D? 

2,0 

2,25 

lnf. 

Sol. 


GENRE CARBONATE 




ê 



Carb. de potasse . 






203 

Kalicîne. 

D. 

» 

1,60 

Fus. 

Sol. 


Carb. de soude . 






204 

ürao. 

O. 

2,5 

2,11 

Fus. 

Sol. 

205 

Thermonatrite. 

D. 

1,5 

1,60 

Fus. 

Sol. 

206 

IXatrou. 

O. 

1.5 

1,42 

Fus. 

Sol. 

207 

Gaylussite. 

O. 

2,5 

1,95 

Fus. 

Sol. 


COMPOSITION. 


FORMULE. 

Me. Al. fl. 



41. 15. 44. 

Wôh. 

Al Me 3 + 18. 




ÏÏu. Al. fl. 


' 

19. 37. 44. 

John. 

Al Hu+9 H+3 3Ü II 6 . 

S. Ca. te. H. 

Pci. 


50. 38. » 12. 

San. 

Ca ë+ft. 

42. » 41. 17. 

Ram. 

2 ï'e ë+3 fl. 

0. K. H. 


• 

46. 46. 8. 

C. IN T a. Ca. H. 

Pis. 

R C*+fi. * 

39. 42. » 19. 

Bous. 

Na 3 C 3 +4 fl. 

35. 50. » 15. 

Beu. 

fta C+fl. 

15. 22. » 63. 

Klap. 

IS’a C+10 fl. 

29. 21. 19. 31. 

Bous. 

S'aC+Ca C+5 fl. 












































CARBON IDES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULÉ. 


Carb. d’Ammoniaque. . . . 






Cl m. 

H. 




• 


208 

Teschémacherite . 

D? 

1,5 

1,45 

Fus. 

Sol. 

56. 33. 

11. 



Tesc. 

Am C* + H. 



Carb. de Baryte. 



.... 


. . . . 

(î. 6a. 

Ca. 

Sr. 





209 

Withérite. . . 

D. 

3,5 

4,28 

Fus. 

Sol. 

22. 78. 

» 

» 


Elap. 

Ba C. 


210 

Barytocalcite. .. 

0. 

4,0 

3,66 

Inf. 

Sol. 

29. 53. 

18. 

» 


Del. 

Ba C + Ca C. 


211 

Alstonite . 

D. 

4,5 

3,71 

Inf. 

Sol. 

29. 52. 

19. 

» 


Del. 

Ba C + Ca C. 



Bromlite. 






29. 49. 

17. 

5. 


John. 




Carb. de Strontiane. 



. . . . 


. . . . 

G. Sr. 

Ca. 

Ba. 

S. 




212 

Strontianite . 

D. 

3,5 

3,70 

Fus. 

Sol. 

30. 70. 

» 

» 

» 

Stro. 

<ir il. 



Emmonsite. 






32. 61. 

7. 

» 

» 

Thom. 




Stromnite [ mélange). 






22. 50. 

» 

19. 

9. 

Trai. 


k. 


Carb. de chaux . 

• • ♦ • 

‘ « • * 


. . . . 


C. Ca. 


Mn. 

Pb. 




213 

Calcaire (Calcite). 

R. 

3,0 

2,72 

Inf. 

Sol. 

44. 56. 

» 

» 

» 

Sch. 

Ca C. 



Reichite, Prunnérite, Ragoulki, 














Séricolite, Prasochroine, Néo- 














type, Strontianocalcite, Héma- 














toconite, Sidéroconite, Ridolfite 














(Prédazzite et Pencatite, mé¬ 














langes). 














Gurhofian. 






47. 39. 

14. 

» 

» 

Klap. 




Calcimangite (Spartaïte). 






42. 44. 

» 

14. 

> 

Tyi. 




Tétalite. 






43. 51. 

» 

6. 

» 

Bert. 




Plumbocalcitc. 






42. 52. 

» 

6. 

» 

Hau. 




o 
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GâRBON IDES. 



NOM. 

T\e>; 

CRIST* 

ou- 

lilÊTÉ, 

BEN— 

SITE. 

FVSl- 

UtMTE. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FOBUi'LË. 


Carb. de (-baux 'suite) . . 






C. ta. 

Mg. Sln 

Pb. te. 

Ni. IL 



214 

Ilydroconitc.. 

H, 

» 

1,75 

ïnf. 

Sol. 

19. 31. 

» a 

a )> 

» 50, 

PcL 

Ca C+5H. 

215 

Aragonite. 

D. 

3,5 

2,93 

Int 

Sol. 

44. 56. 

» a 

» » 

a b 

Nend. 

Ca C 


Oserskite, Mossoüite. 













Cocon ucîte. 






43. 42. 

2. 13. 

1) » 



R A 11 i 



Tarnowizite.. 






43, 54. 

3 a 


DU U3 r 

R Alt 


216 

Dolomie. 

B 

4,0 

2,90 

Ïnf. 

Sol. 

48. 30. 

22. » 

» a 

» » 

OUlti 

Hir. 

Ca C + Slg C. 


Ànkérite .. 






44. 28. 

10. 1, 

a 17. 


11 « i > 



Tautoclîne, Brossite, 







lldU . 


217 

Iiydrodolomîte. .. 

» 

» 

2 50 

inf. 

Sol, 

44. 27. 

23. a 

» b 

n 6. 

Ram, 

3 (Ca, Mgj C+È. 


Pennîte., , . ,. 



.... 


» 4 * b 

45,20. 

27, a 

» a 

2. 6. 

lierai. 



Subsesquicarbonale de Chaux. 






30. 33. 

24, » 

a » 

fl il. 

Roth, 



Carb. de Magnésie. 






c. Sic. 

Fc, Ca. 

ii gp 


216 

Giobertite(Magnésite),. 

R. 

4,0 

3,l5 

Ïnf. 

Sol. 

52. 48. 

» » 

n fl 


Sch* 

Mg C. 


Comte* . .. 






50. 32. 

3. 15. 

» » 


Uir* 



Baudissérite (mélange). . . . . 






12. 68, 

» 2. 

3* 15. 


John 


219 

Hydromagtiésite.. 

0. 

3,5 

2,18 

Inf. 

Sol, 

37. 43. 

» a 

20. b 


Sm. et fi. 

3 (Mg C+ïf) + li]g H. 


Lan caste rite (mélange). . . . . 






27. 51. 

B » 

22. fl 


Erni 


220 

Pi atome si te. 

R. 

4,0 

3,41 

Inf. 

Sol. 

44. 22, 

34. B 

a » 


Frit. 

Mg C+Ce C. 

221 

Mésitine. 

R, 

4,2 

3,38 

Inf. 

Sol. 

46, 23. 

24. 2. 

» fl 


Frit. 

2 Mg C+Ûe C. 


Broun é rite .. 






50, -32. 

16. 2. 

fl fl 


Jûy 



Carb. d’Yttria. 












222 

Carbony Urine (Tengéritc). 

b 

D 

» 

Inf. 

Sol, 

35, 65. 




S van. 

Ÿ C, 
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NO M. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Carb. de Cérium, etc. . . 

. . . . 

. . . . 

.... 

. . . . 

. . . . 

C. Ce. l’)i. La. Ca. Ca. Ce. Fl. Ù. 


* 

223 

Parisite. 

R. 

4,5 

4,35 

lnf. 

Sol. 

23. 43. 10. 8. 3. 5. 2. 6. » 

Dam. 

2 CeC+ (f)i,La)C+(Ca.Ce)Fl. 


Kischtimite. 









224 

Lanlhanite. 

D. 

2,0 

2,06 

Inf. 

Sol. 

22. » » 54. » » » » 24. 

Gen. 

(La, Di) C + 3 II. 


Carbocérine. 






11.» » 7 6. » » » » 13. 

llis. 



Carb. d’Urane. ....... 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

C. 0. 0. Ca. Cu. fl. 



225 

Zippeïte (Uranblüthe). 

» 

1,0 

» 

Inf. 

Sol. 

n. n. » » » n. 

Zip. 


226 

s 

Liebigife. 

» 

2,5 

» 

Inf. 

Sol. 

10. 37. » 8 » 45. 

Sm. 

UC+CaC + 20 1'l. 


Kalkuran. 






24. » 37. 16. » 23. 

Lind. 

Û C + Ca C-f 511. 

227 

Voglite. 

0? 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

27. » 37. 14. 8. 14. 

Lind. 

(0, Ca, Cu C 4- fl. 


Carb. de Manganèse. 

. . . . 



. . . . 

. . . . 

C. liln. Ca. Slg. fe. II. 



228 

Diallogite. 

R. 

4,5 

3,00 

Inf. 

Sol. 

38. 62. » » » » 

Grün. 

Mn 0. 

229 

Maoganocalcite. 

D. 

5,0 

3,03 

Inf. 

Sol. 

41.42. 10. 5. 2. » 

Ram. 

2 (îiln, Fe) C + (Ca, lilg) C. 

230 

Wisérite. 

'» 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

33.53. » » » 14. 

Haï. 

SlnC + fl. 


Carb. de Fer. 

. . . . 

. . . . 

. . . . 


. . . . 

C. f e. Ca. Mg. Mn. 

• 



231 

Sidérose . 

R. 

4,0 

3,85 

Inf. 

Sol. 

38.56. 1 . 2. 3. 

Kars. 

Ce C. 


Junckérite, Thomaïtc, Sidéro- 










dot, Sphérosidérite. 









232 

Sidérroplésite . 

R. 

4,5 

3,66 

Inf. 

Sol. 

42. 45. » 13. » 

Frit. 

2 Fe C + iilg C. 

233 

Oligonite. ... . 

R. 

4,2 

3,74 

Inf. 

Sol. 

38. 37. » » 25. 

Mag. 

3 Ce C + 2 Mn C. 


















































26 CARBONIDES. 




type 

cru&T. 

m- 

IlETtf. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FU S1 - 

EMUT K. 

SÛLt- 

|ï J L1T K. 

COltPOSlTjjftti 

FOfiMrLE, 


Carbonate de Nickel. . . . 






il Ni. iSfer. 

Il 






m 

Texaske. 

» 

3,2 

3, 5 

Inf 

Sol. 

12. 57. 1. 30. 




Sm + et R. 

Ni* C+6H. 


Zamlite (Zaratitc?). 














Carb. de Cobalt ...... 






C, Co. fi. 







235 

Rémingtomte* ■. 

» 

» 

JO 

Inf. 

Sol, 

n. n* n. 





Boo, 



Carb. de Zinc.. 






C. Zn. ïtn. 

\>e. 

Mg. 

Ca, Cu. 

H. 

' 


236 

SmitliBOnite. 

n. 

5,0 

4,40 

Inf. 

Sol. 

35. 65. » 

» 

» 

U » 

D 

Smît. 

Zn C. 

* 

Szaskaïte* Herrérite. 














Monheimite. 






37, 56. 4. 

1. 

1 

1 JJ 


M fi n 1 1 



Capnïte . . . « . 






37.37. 2. 

23. 

» 

1. » 

» 

tu U JJ 11. 

Mont; 


237 

Zinconise.. . 

» 

2,5 

3,60 

Inf. 

Sol. 

14. 74. » 

» 

» 

» » 

12. 

Koch . 

Zn 3 C-fâfi. 

238 

IVuralite ( Àuriclialcite). . 

» 

2,0 

3,32 

Inf. 

SoL 

22. 32. » 


» 

9. 29. 

8, 

Del. 

(in, Cu, Ca) s C+fi. 


Ri sseïte (Mcsslngite). ...... 






14. 56. » 



n A Q 

A A 




Carb. de Plomb .. . 






C. fb. g. 



V J *7 . 

1 1 , 

R iss. 


239 

Céruse .. 

D. 

3,5 

6,57 

Fus. 

Sol. 

16. 84. * 





Berg, 

Pb C. 


Bleischwarze , Bleierde, Iglé 














sîasite. 













240 

Suzannite . 

R. 

2,5 

6,55 

Fus. 

Sol. 

12. 81. 7. 





Broo* 

3Pb C+Pb S. 

241 

LeadhïUke . 

D. 

2,5 

6,50 

Fus. 

Sol. 

12. 81. 7. 





Stro, 

3Pb C+Ï*b S. 
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NOM. 

tïpe 

CRIST. 

DU¬ 
RETÉ | 

D KN- 

SIT t. 

fusi¬ 

bilité* 

SGLC- 

Hl LITE. 

COMPOSITION. 

FOR MULEÎ- 


Carbonate de Bismuth. , . 






C. Bi. H. 


242 

Bismuth! te. 

» 

4,5 

7,67 

Fus* 

Sol. 

7, 00. 3. Ram. 

Bi 4 C ! +4H. 


Grégorite, Agnésite, Népaulite. 









Walthérïte. ............ 

» 

3,0 

3,84 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. Lind. 



Carbonate de Cuivre, . . 






C. Cu. tn. fi. Cu. Cl. S. 


243 

Mysorine.. * * , . - - . 


4,2 

2,62 

Fus, 

Sol. 

22* 78. » » » » fl Thoirt, 

Cu* C. 

; 244 

Malachite.-. 

0. 

4,0 

3,92 

Fus, 

Sol. 

20* 72. « 8, a » « Nord. 

Cu® C+ll. 


Malachite calcïfère. 









A tl a site. ..- ■ * 






45* 64. fl ÎO, 4. 4* » Ehr* 


245 

Azurite (Chessylite).. 

0. 

4,2 

3,80 

Fus. 

Sol. 

25* 69* a 6. » « » Sm. 

Cu 5 C î +fl. 


Zmeazurite?..* * - * 

m 

4,0 

3,50 

Fus. 

Sol. 

n* n* n. n* » » n. Plat. 



Car b* d’Argent.. 






C. Âg. 


246 

Selhite. 

» 

B 

P5 

Fus* 

Sol. 

14. 86. Selb 

Ag C. 


Plata Àzul. 









Y FAMILLE. 






TITANIDES. 



GENRE T1TANOXYÜE. , . * . 






ïi. Se. ër. 


247 

Rutile. » * . -.- . * * ■ 

Ca. 

6,5 

4,27 

iDf* 

Ins* 

98. 2. Dam. 

ïi. 


Rutile chromifère. .,**..> 






97. » 3. Ekeb, 
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TUA NI DES. 



NOM. 

TYPE 

r.KIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 


COM POSITION. 


FORMULE. 


Suite du Rutile . 

• • • • 


• » » » 

• . • 


ïi. fe. te. Ta. 

Sn. H. 




Nigrine 






89. 11. » » 

» » 

Ram. 



H utililmûnitfi (Ilménorutile). . . 






89. 11. » » 

)) » 

Koks. 



Rutile tantalifère . 






74. b 17. 7. 

2. » 

Dam. 


248 

Hydrorutile? . 






n. » » » 

« n. 

Dam. 


249 

Anatase. 

Ca. 

6,0 

3,80 

Inf. 

las. 

99. 1. » » 

» » 

Dam. 

ïi. 

250 

Brookite. 

D. 

6,0 

4,13 

lnf. 

Ins. 

95. 5. » » 

» » 

Herm. 

ï'i. 


Arkansite . 






99. 1. » » 

» » 

Dam. 



GENRE TITANATE. 










Titan, de Chaux . 




\ 






251 

Pérowskite. 

D? 

5,8 

4,04 

Inf. 

Sol. 

59. 40. 1. 


Dam. 

Ca. 1Ï. 


Rutherfordite? Paralhorile 9 











Titan, de Zircone. 

. . . . 

. . . . 

. . . . 


. . . . 

ïi. Î2r. Pe. fin. 

Ÿ. Ce. Ca. 



252 

Polymignite. 

D. 

6,5 

4,85 

Inf. 

Ins. 

48. 15. 13. 3. 

12. 5. 4. 

Berz. 

2 (Zr,Fe,8n) ïi*+{Ÿ.Ce,Ca, s ïi 


Polycrasc, Mengite. 











Titan, de Fer. 






ïi Fe. Pc. 




253 

Crichtonite. 

R. 

5,5 

4,72 

Inf. 

Sol. 

52. 47. 1. 


Mar. 

fe ïi. 


Paracolumbite, Cibdélopliane. 










254 

i 

Mobsite. 

R. 

5,5 

» 

Inf. 

Sol. 

n. n. » 

1 


Lévy 
















































TANTA L1 DES. 


29 



NOM. 

TYPE 

CHIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 
SI IÊ 

rusmi- 

LITÉ. 

SOLUBI¬ 

LITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE* 


Titan, de fer (suite). 






ïi. fe. Fe. Mn. lilg. 


255 

Ilmcuite. 

R. 

5,5 

4,90 

Inf. 

Sol. 

46. 36. 14. 3. 1. Ram. 

6 feïi-f-Fe. 


Isérine. 






57. 26. 15. » 2 Ram. 



Ménaccanite. 






43. 28. 29. » » Kob. 

3 fe'ï'i-f 4Fe. 

256 

Washington! te. 

R. 

5,5 

4,96 

Inf. 

Sol. 

22. 19. 59. » » Mar. 


llystatite, Pyromélane. 






• 


257 

Picrolitanite. 

R. 

6,0 

4,31 

Inf. 

Sol. 

59. 26. » » 15. Ram. 

fe ïi + Mgîi. 


VI* FAMILLE. 






TANTAL1DES. 



GENRE TANTAI.OXYDE. . . . 






fa. 


258 

Tantalocre. 






n. 



GENRE TANTALATE. 









Tant d’Yttria. 






fa. Sn. Y. fe. fa. Ü. Mn. Ce. II. 


259 

Ytlrotantale j ! 10 ' r j. 

D? 

i 5,5 

5,88 

Inf. 

Ins. 

57. » 21. 6. 7. 4. » » 5. j pcre 

(Ÿ, fe, Ca, Ü) s îa + 2 II. 


( jaune • 


1 5,0 

5,81 

Inf. 

Ins. 

58. » 26. 1. 4. 7. » » 4. | 



Il ielnii te. 






63. 7. 5. 8. 4. 5. 4. 1 3- Nord. 



Tant, de Fer. 






fa. Sn. fe. Mn. 


260 

Tantalite. 

D. 

6,5 

7,65 

Inf. 

Ins. 

84. 1. 15. b Dam. 

fe fa. 


Skogbolitc. 






84. 1. 14. 1. Nord. 



Ixiolite. 






73. 13. 7. 7. Nord. 
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TANTALIDES, — NIOBIDES. 



HÜSÏ. 

Tl PE 

CRI ST. 

un¬ 
it ETE, 

DEN¬ 

SITÉ 

Firsi- 

MLITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COM ROM TJ OS. 

i 

FORMULE* 


Suite de la Tantalite. 






ïa. Sn. fe* 



Ildêfonsite (Harttantalcrz). 






Breî, 


261 

Tapiolite. 

Ca. 

6,0 

7,3G 

Inf. 

Ins, 

83. 1. 16. Mord. 

Fe Ta. 


VII" FAMILLE. 






NIOBIDES. 



GENRE NIOBÀTE* 









Niob. de Chaux.. 






Nb. ïi. Ca. Ce. Na. fe. Slg. Mn. (I. fl. 


262 

Azorite . ... . . 

Ca. 

4,5 

» 

Inf. 

Ins. 

n. » n. » » » » » » b llay. 









61. 5. 10. 15. 5. 2. 2, » b b Herm. 


263 

PyrocUtore.. 

C. 

5,5 

4,32 

Int 

Ins. 

< 68. v 10. 6 » % n 2 5. 7. \V6h. 









[ 59. 18, 16. » 5. 1, » » b l. Hay. 



Microlite? ... . 






83. n 12. » b l. » » 4. » Hay, 



Kiob, d’Yttria. 






Nb. Ÿ. Ce. Fe. 0. Ca. tr. Al. fl. n. 


264 

Fergüsonîte.* . . . 

Ca. 

6,0 

5,83 

Inf. 

Ins. 

49. 39. 3. 2, » » 7. » n b Web, 

3 (Ÿ, Ce, fe)* Pfb+Zr Nb. 


Tyrite, 






45. 30. 5. 6. 3. 1. » 6, 4. » Forb. 



Bragite.* . .. 






48. 33. 8, 1, 5, 2. 2. a L » Midi. 



Kochélite. 









Niob. de Zircone. 






Üh. Zr. fe. 


266 

Pyrrhite ... 

C. 

6,0 

» 

Inf. 

Ins. 

n, n, n. Hay, 

















































N10RIDES. — WOLFRAMIDES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Niobflte d’IIrane. 






&b. (I. Ÿ. f'e. Ce. Ca. Mn. fl. 



266 

Sainarskite. 

I). 

6,0 

5,53 

Fus. 

Ins. 

57.17.13.9. 3. » 1. » 

Ilerm. 

(Û, Ÿ, Fc, Ce)* Sb. 


Vf frnïlmpnitp . 






62. 6. 20. 8. » 2. 2. 2. 

Herm. 



K.vf Inndifp. . 






55. 15. 25. » » » » 5. 

Waa. 











Ninh. H P. Fer . 






$b. f'e. An. fl. , 













267 

Niobite (Baïérinc). 

D. 

6,0 

5,70 

lnf. 

Ins. 

80. 15. 5. » 

Rose 

(f'e, Mn) Sb. 


Dianite, Groenlandite. 








• 


Àdelnholite . 






• 

42. n. n. 10. 

Nord. 











Niob avec Titanalc . 






Nb. ïi. Ÿ. th. 0. Ce. f’e. Ca. fl. 

38. 16. 23. » 9. 3. 3. 5. 3. 

40. 15. 30. » 6. 4. 2. »> 3. 



268 

Euxénite . 

D. 

6,5 

4,71 

Inf. 

Ins. 

Stre. ) 
Forb. j 

3 fl’ Nb+2 fl ïi’+2 fl? 

269 

Aescbynite . 

1). 

5,6 

5,14 

Fus. 

1ns. 

32. 15. 5. 23. » 16. 6. 2. 1. 

Ilerm. 

4 ft’Nb+2 fl ïi*? 


VIII' FAMILLE. 






WOLFRAMIDES 

(Tungstic 

les). 


GENRE VVOLFRAMOXYDE. . . . 






W. O. 

79. 21. 



270 

Wolframine (acide wolframique). 

C? 

» 

6,0 

Inf. 

Ins. 

Ram. 

W. 


GENRE WOLFRA.MIA1E. 










Wolf, de chaux. 






Y\ r . Ca. Cu. 

80. 20. » 



271 

Scbéelîte. 

Ca. 

5,0 

6,07 

Fus. 

Sol. 

Del. 

Ca \V. 


Cuproschéclite . 






81. 12. 7. 

Whil. 



6 
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WOLFRAMIDES. — MOLYBD1DES. 



NOM. 

TYPE 

CR1ST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSHION. 

FORMULE. 


Wolf, de Manganèse. 






W. liln. f'e. 


272 

Ilubnérite. 

D? 

4,5 

7,90 

Fus. 

Sol. 

76. 24. » Kiot. 

Mn W. 


Mégabasite . 






72 23 K Ram 



Wolf, de Fer . 






\ÿ jii n 


273 

Wolfram. 

0. 

5,5 

7,36 

Fus. 

Sol. 

76. 20. 4. Ram. 

5 te W + Mn W. 


Ferbérite . 






71 2fi 3 U o ni 



Wolf, de Plomb. 






I 1 • A-U . O • 11 il II I . 

\\> Pb 


274 

Stolzite (Schéelitine) . 

Ca. 

3,0 

8,13 

Fus. 

Sol. 

51. 49. Kern. 

Pb W. 


Wolf, de Cuivre? . 






W. Cu. 


275 

Cuprotungstite. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. Boni. 



IX” FAMILLE. 






MOLY RDI DES. 



GENRE MOLYBÜOXYDE. 






Mo. O. 


276 

Molybdine (Acide molybdique). . . 

D. 

2,5 

4,50 

Fus. 

Sol. 

67. 33. Plat. 

Mo. 


GENRE MOLYBDATE. 









Molyd. de Cobalt . 

. . . . 

• • • • 


• * • • 


Mo. Co. Fe. Si. S. H. n. 


277 

Patéraïte . 

» 

» 

» 

lnf. 

Sol. 

30. 27. 17. 2. 12. 8. 4. Lau. 

Co Rio* 











































MOLYBDIDES. — VANAD1DES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLUBI¬ 

LITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Mnlyh de Plomb. 






Mo. Pb. Ca. ër. V. 



278 

Méiinose (Wulfénite). 

Ca. 

3,0 

6,90 

Fus. 

Sol. 

39. 61. » » » 

Par. 

Pb Sio. 


Moi calcarifôrOt ........ 






46. 47. 7. v » 

Boni. 



M. basique (mélange). . . . , . 






17. 81. » 2 » 

Bous. 



M. vanadif.. 






23. 63. » » 14. 

Sm. 



X* FAMILLE. 






VANADIDES. 




GENRE VANADOXYDE. 






V. 0. 



279 

Vanadine Acide vanadiqueï. • . . 






74. 26. 

Tesc. 

V. 


GENRE VANADATE. 










Vanad. de Chaux?. 






V. Ca. 



279 6,a 

Calcvanadite. 

» 

)) 

» 

» 

» 

n. n. 

Fici. 



Vanad. de Plomb. 






V. As. Cl. Pb. Zn. Pb. Cu. 



280 

Descloîzite. 

D. 

3,3 

5,83 

Fus. 

Sol. 

28. » » 69. 3. » » 

Dam. 

Pb* V. 

281 

Déchcnite . 

D? 

4,0 

5,81 

Fus. 

Sol. 

22. » » 58. 20. » » 

Czud. 

(Pb, Zn) 4 V. 


Aéroxène. 






18. 11. » 53. 18. » » 

Rerg. 



Eusynchite. 






22. » » 58. 20. » » 

Czud. 


282 

Vanadinite. 

R. 

3,0 

6,90 

Fus. 

Sol. 

18. » 3. 71. » 8. » 

Ram. 

3 Pb 5 V + Pb Cl. 

283 

Cuprovanaditc (Chileïte). 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

15. 6. » 61. » » 18. 

Dom. 

(Pb, Cu)’ V ; Pb As. 


Vanad. de Cuivre. 






V. Cu. Ca. H. 



284 

Volborthite. 

R? 

3,5 

3,55 

Fus. 

Sol. 

n. n. » n. 

Hes. 


KO 

00 

üï 

Calcvolborthite. 

R? 

3,3 

3,86 

Fus. 

Sol. 

39. 38. 18. 5. 

Cred. 

(Cu, Ca) 4 V+H. 


















































34 CH ROM IDES. — TELLE RI DES, 



NOM. 

TYPÉ 

cnisT. 

DU- 

ÉÉTÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ» 

SOLU¬ 

BILITÉ» 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XI* FAMILLE. 






GHROMIDES. 



GENRE CHROMOXYDE. , 






Cr, O, 


286 

Chromocre (Ànagénite), , * . . . 

» 

» 

2,60 

ïnf. 

Ins. 

69, 31, 

Cr. 


GENRE CHROMITE. . . 






Cr. Al. î’e. Slg. 


287 

Sidérochrome, . *. 

C. 

5,5 

4,56 

Inf, 

1ns. 

58. 12. 20. 8. Ab. 

(l-e, ftg) (Cr, AI). 


GENRE CHROMATE 






Cf, Pb» Cu. Zn» 


288 

Croco'ise. 

0 . 

3,0 

6,10 

Fus,, 

Sol, 

31, 69, » b Berz, 

l -, b Cr. 


Crocoïse basique. 






15. 85, » » Del R. 


289 

Pkoenîcite (Mélanoehroïte). . . , 

D. 

3,5 

S,75 

Fus, 

Sol. 

23. 77. » » Herm, 

l’b 3 Cr*, 

290 

Joasaïte., . 

D, 

3,0 

5,20 

Fus, 

Sol. 

n, n, » n. Plat, 


291 

YauqucUnitc. ,., , , . 

0 . 

3,0 

5,78 

Fus, 

Sol, 

28. 61, 11. » Rerz, 

(Pb, Cu ) 9 Cr*. 


XII' FAMILLE. 






TELLUR1DES. 


‘ 

GENRE TEI.LDRE. 






Te. 


292 

Tellure. 

R. 

2,5 

6,18 

Fus. 

Sol. 

100. Petz, 

Te. 


GENRE TELLURURE,* 









Tellurure de Nickel. . . . 






Te. Ni, Âg. Pb, 


293 

Mt'douite. ,. 

R? 

» 

» 

Fus, 

Sol. , 

74, 21. 4. i . Gen, 

Ni* Te 3 . 

















































3 5 


TELIA) RIDES, 



NOM. 

TYPE 

OUST, 

nu- 

R ÉTÉ, 

REÎÏ' 

SITÉ. 

Virsi- 

RI LITE, 

SOLî> 1 
BlUfis 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Tellurure de Plomb. . . . . 






Te. Sb. S. Pb, Au. Ag. Gu. 



294 

Àltaite.. 

c. 

3,5 

8,15 

Fus. 

Sol. 

38. « » 61. » 1. n 

Rose 

Pb Te. 

295 

Elasmose (Nagyagiteï.. . 

R? 

1,5 

7,20 

Fus. 

Sol. 

31. » 8. 5h 9. 1. 

Sho, 

(Pb, Au) (Te, S)*. 


Blattérine.. 




■ ■ ■ * 


19. 4. 10. 61. 6. » n 

Folb. 


296 

JXokilite (Silbcrphyllinglan z). . . 

» 

i,s 

5,35 

Fus, 

Sol. 

n, n. n. n. n. b » 

Plat. 



Tellur. de Bismuth. 






Te. S. Bi. Ag. 



297 

Borniuc.. . . . . 

R. 

2,0 

7,53 

Fus. 

Sol. 

48. » 52. k 

Gen. 

[Si Tes. 

298 

Tétradymite.. . . 

R. 

2,0 

7,44 

Pus. 

Sol. 

36. 4. 60. » 

Dam, 

Bi (Te, S) 5 . 

299 

Pilsénite (Molybdausilbcr). . . . 

R. 

2,0 

8,44 

Fus. 

Sol. 

32. 2. 64. 2. 

Wehr. 

lii (Te, SJ*. 

300 

Josette. 

m 

2,0 

8,71 . 

Fus, 

Sol. 

12. 6. 82. » 

Dam. 

lii* (Te, S)*. 


Tellur. d’Argent. 






Te. Àg, Au. 



301 

Hessite (Sawodînskite). 

c. 

3,5 

8,90 

Fus. 

Sol. 

37. 63. » 

Rose 

Ag Te. 

302 

Petzite. 

c. 

3,5 

8,83 

Fus. 

Sol. 

35. 47. 18. 

Petz 

4 Ag Te+Au Te. 


Tellur. d’Or,.. . 






Te. Au. Ag. Sb. Cu. Pb. 



303 

Calaverite. 

& 

2,7 

» 

Fus, 

Sol. 

56. 41. 3. n n » 

Gen. 

Au Te 2 . 

304 

Sylvane. .. 

0? 

2,0 

8,28 

Fus. 

Sol. 

60. 27. 11. 1. 1. » 

Petz 

(Au, Ag) Te s . 

305 

Muller inc.. 

O. 

2,0 

8,30 

Fus. 

Sol. 

50. 27. 9. 6. » 8, 

Petz 

(Au, Ag, Pb)(Te, Sb) ! . 


GENRE TETXnÏÏOTYnE . . 






Te. O. 



306 

i 

Tellurioe, . .. 

» 

! 

» 

n 

Fus. 

Sol. 

80. 20. 

Petz 

ïe. 





















































36 TEL LU RI DES — STIB1DES. 



aoa. 

TYPE 

OUST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

SOU]- 

DI LITE. 

composition. 

FORMULE. 


GENRE TELLURATE. 










Tellur, de Bismuth. * . . , * 






Te. ïti. II. 



307 

Monlanile.. *.* 

» 

3,0 

» 

Fus. 

Sol. 

27. G8. 5. 

Gen t 

fil Te+2 H. 


XIII e FAMILLE. 






STIBIDES (Àntimonides). 




GENRE ANTIMOINE. . . . . . 









308 

Antimoine, .. 

R, 

3,5 

6,72 

Fus. 

Sol. 

100. 

Duf. 

Sb + 


GENRE ANTIMONIÜRE* 










Àntîm. de Nickel. 









309 

Brcithauptïte. 

R. 

5,5 

7,34 

Fus. 

Sol. 

68. » » 31. 1. 

Stro. 

Ni* Sb. 


Antim, suif, de Niek. 









310 

Anliiüoiiickel... . 

C. 

5,5 

0,50 

Fus. 

Sol. 

56. 16. » 2$. » 

Rose. 

Ni Sb+Ni S*. 


Ullmannïte. * • . .. 






48. 16. 10. 26. » 

Uhn. 



Antimomiire d'Argent. . . . 






Sb. Ag. 










36. 64. 

Dûïïk 

Ag* Sb. 

311 

Riserase. 

I), 

4,0 

0,40 

Fus, 

Sol. 

25. 75. 

Ab, 

Ag 4 Sb, 








15. 85. 

Plat, 

Ag e Sb. 


GENRE ÂNTIMONQXYDE* . . - . 






SI) o. 



312 

Senarmontite. , ... . , 

C. 

2,3 

5,30 

Fus. 

Sol. 

83. 17. 

Rîv. 

Sb. 

313 

Exîtèle (Valcntînite). 

1 

ü. 

3,0 

5,56 , 

Fus. 

Sol. 

83. 17. 

Suck, 

Sb + 



















































STI 13 IDES. 
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NOM. 

TYPE 

CKIST. 

DU - 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLUBI¬ 

LITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


genre antimoniate. 






Sb. Sb. H. 





314 

Cervantite. 

D. 

4,5 

4,08 

Inf. 

Sol. 

53. 47. » 



I)uf. 

Sb Sb. 

315 

Stiblite (Stibiconise) . 

» 

5,5 

5,28 

Inf. 

Sol. 

50. 45. 5. 



Dol. 

Sb Sb + 2 11. 













316 

Cumengite. 

» 

D 

» 

Inf. 

Sol. 

53. 32. 15. 



Cum. 

Sb’ Sb 3 +15 II. 


Volgérite. 






44. 34. 22. 



Vol. 



A ni i ni dn Chaux’. . . 




. 


Sb. Sb. Ca. 





317 

Roméine. 

C? 

6,0 

4,71 

Fus. 

1ns. 

41. 37. 22. 



Dam. 

Ca Sb + Ca s Sb. 


Antim. de Plomb. . 






Sb. As. Pb. 

Cu. 

Mn. H. 



318 

Monimolitc . 

C. 

5,0 

5,94 

Fus. 

Sol. 

33. » 67. 

» 

» » 

Igel. 

Pb 3 Sb. 

319 

Bleinière (Bindheimite) . 

» 

4,0 

4,75 

Fus. 

Sol. 

32. » 62. 

» 

» 6. 

Herm. 

Pb 3 Sb + 4H. 


Pfaifite . . 






45. 16. 33. 

3. 

3. » 

Pfaf. 



Antim. de Cuivre. 






Sb. Cu. Àg. 

te. 

Pb. H. 



320 

Ilcrtériue. 

» 

» 

3,00 

Fus. 

Sol. 

58. 33. 3. 

» 

1. 5. 

llert. 

(Cu, Ag, Pb) §b‘ + 3H. 

321 

Partzite. 

» 

3,4 

3,80 

Fus. 

Sol. 

49. 33. 6. 

2 

2. 8. 

Ar. 

(Cu.Àg, Fe, Pb)Sb+3H. 








64. 21. » 

4. 

» 11. 

Stet. 



Slétéfeldtite. 






51. 18. » 

2. 

18. 11. 

Riot. 



\ntim de Me mire. . . . 






Sb Hff. Cu. 

f’e. 

fl. Te. 



322 

Ammiolite. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

38. 25. 17. 

1. 

19. » 

Dom. 

(Hg, Cu) 3 Sb + 9H? 


Tellurmercur. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. 

» 

» 15. 

Riv. 
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ARSEN1DES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITE. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XIV‘ FAMILLE. 







ARSÉNIDES. 




GENRE ARSENIC. 






As, Bi, Ag, Ca 

, As. 



323 

Arsenic. 

R. 

3,5 

5,90 

Vol. 

Sol. 

100. » »> » 

» 


As. 


Arsenglanz. 






97. 3. » » 

n 




Arsenic argentifère (mélange . 






67. » 13. 3. 

17. 

Fiel. 



Arsenikschwârze (mélange). . . 




• 


n. » » » 

n . 



GENRE ARSÉNIURE. 











Ars. d’Antimoine. 






As. Sb. 




324 

Allemontite. 

R. 

3,5 

6,20 

Fus. 

Sol. 

62. 38. 


Ram. 

Sb As 3 . 


Ars. d’Urane. 






As. U. 




325 

Arsénurane. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. 


Sch. 



Ars. de Manganèse. 






As. Mn. 




326 

Kaneïte. 

» 

5,5 

5,55 

Fus. 

Sol. 

54. 46. 


Kane 

Mn* As. 


Ars. de Fer. 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

As. S. Fe. Ni. 

Co. Bi. 



327 

Lollingite (Sàtersbergite). 

D. 

5,5 

8,69 

Fus. 

Sol. 

72. 1. 27. » 

M )) 

Weid. 

Fe As. 


Pazite, Geiérite. 











Lollingite nickélif. 

.... 

.... 

.... 

. ... 

• • • • 

61. 6. 14. 14. 

5. » 

Hof. 



Safflorite. 






71. » 18. » 

10. 1. 

Kob. 



i 














































ARSÉN1DES. 
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NOM. 

TYPE 

CKIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Arséniure de Fer (suite). . . 







S. Fe. 





328 

Leucopyrite. 

1). 

5,5 

7,40 

Fus. 

Sol. 

67. 

4. 32. 



Weid. 

Fe 4 As 5 . 


Ars. antim.de Fer. 






As. 

S. Sb. Fe. Ag. 





329 

Pyritolamprite (Arseniksilber). . . 

» 

» 

7,47 

Fus. 

Sol. 

49. 

1. 16. 25. 9. 



Ram. 

4 Fe* As 4 -f Ag* Sb 5 . 


Ars. suif, de Fer. 






As. 

S. Fe. Co. 





330 

Mispickel. 

D. 

5,8 

6,07 

Fus. 

Sol. 

46. 

20. 34. » 



Weid. 

Fe As-fFe S*. 


Dalarnite, Thalheïmite. 













Plinian. 






46. 

20, 34. » 



Plat. 



Weisserz. 






55. 

8. 37. » 



Jord. 



Danaïte. 






42. 

18. 33. 7. 



Hay. 



Arséniure de Nickel. 






As. 

S. Ni. Fe. Co. Bi. 

Cu. 

Sb. 


331 

Nickéline. 

R. 

5,5 

7,72 

Fus. 

Sol. 

56. 

» 44. » » » 

» 

» 

Stro. 

Ni* As. 


Tombazite. 







, 






Nickéline antimonif. 






50. 

2. 40. » » » 

» 

8. 

Bert. 



Nickéline ferrif. (mélange). . . 






6t. 

6. 14. 14. 5. » 

» 

» 

Ilof. 



Nickéline bismuthif. (mélange). 






36. 

2. 43. 1. 3. 13. 

2. 

» 

Schr. 


332 

Ckloantkite. 

C. 

6,0 

6,50 

Fus. 

Sol. 

71. 

» 29. » » » 

» 

» 

Ram. 

Ni As. 


Chl. ferrif. 






72. 

2. 19. 7. » » 

» 

» 

Ram. 



Chl. cobaltif. 






60. 

2. 26. 1. 11. » 

» 

» 

Ram. 



Chl. ferrif. et cobaltif. 






71. 

» 12. 10. 7. » 

» 

» 

Lôwe 



Cliatamite. 






69. 

5. 10. 12. 4. » 

» 

» 

Cen. 


333 

Rammelsbergile. 

D. 

5,7 

7,19 

Fus. 

Sol. 

72. 

» 28. » » » 

» 

» 

Hof. 

Ni As. 


7 





















































40 


ARSÉNIDES. 





NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Ars.-antim. de Nickel. . . . 






As. S. Sb. 

Ni. Fe. 





334 

Aarite. 

R? 

5,0 

7,30 

Fus. 

Sol. 

34. 3. 28, 

. 34. 4. 



Ber. 

2 Ni* As +Ni* Sb. 


Ars -suif, de Nickel. 

. . . . 

. . . . 

. . . . 


. . . . 

As. S. Sb. 

Ni. Fe. 

Co. 

Cu. 



335 

Disomose (Nickelglanz). 

C. 

5,5 

6,09 

Fus. 

Sol. 

48. 20. » 

32. » 

» 

» 

Ram. 

Ni As + Ni S*. 


Disom. de Tanne. 







30. 3. 

1. 

» 

Ilof. 



Wodankies. 







16. 11. 

4. 

» 

Stro. 



Dobschauite. 







26. o. 

8. 

D 

Zor. 



Gersdorffite (Styrian). 


* 




50. 14. » 

26. 10. 

» 

)) 

Hôr. 



Amoïbite. 






46. 14. » 

37. 3. 

)) 


Kob. 



Plessile. 






40. 16. » 

28. 15. 

1 % 


Plpçc 



Disom. de Siegen. 







41. 4. 

» 

» 

§r icoo 

Bon. 



Disom. ferrif.. 







23. 17. 

2. 

4. 

Berg. 


336 

Corynite. 

C. 

5,0 

6,00 

Fus. 

Sol. 

38. 17. 14. 

29. 2. 

» 

» 

Payr 

Ni (As. Sb) + Ni S'. 


Arséniure de Cobalt . 






As. S. Co. 

Fe. Ni. 

Bi. 

Cu. 



337 

Skuttérudite . 

C. 

6,0 

6,80 

Fus. 

Sol. 

80. » 19. 

1. » 

» 

» 

Wôh. 

Co’ As’. 

338 

Smaltine . 

C. 

6,0 

6,41 

Fus. 

Sol. 

75. 1. 20. 

4. » 

)> 

» 

Ram. 

Co’ As‘. 


Smalt. nickelif . 






69. » 17. 

2. 12. 






Kersténite (Chéleusite) . 






78. 1. 10. 

5. 1. 

4 

A 

Klau. 



Smalt. cuprif . 






73. » 14. 

4. 1. 


1 . 

Q 

iveri. 

c m 



Ars.-sulf. de Cobalt . 






As. S. Co. 

Fe. 


O. 

Ml). 


339 

Cobaltine . 

C. 

5,3 

6,37 

Fus. 

Sol. 

44. 20. 33. 

3. 



Stro. 

Co As + Co S*. 


Ferrocobaltite. 






43. 20. 9. 

28. 



Sch. 



























































ARSÉNIDES, 


il 



NOM. 

TtPË 

QR1ST, 

PU¬ 

RETÉ, 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULÉ. 


Ars. suif, de Cobalt (Suite), 





f . , . 

As. 

S. Co. Fe. Bi. 




340 

Glaucodot.. , . . 

D. 

5,5 

6,30 

Fus, 

Sol. 

43, 

20. 25. 12, » 


Plat. 

Co As -f (Fe, Co) S\ 


Âllocîase.. . , * , 


■ ‘ ■ ■ 


* * * - 

■ • ■ • 

37, 

16. 25. 4. 18. 


Hub. 



Ars, de Bismuth. * . . . . 

• ■ ■ * 


* * * * 



As. 

S. Bï. Fe. Cu. 




341 

Arsenhismutb. , 

B 

5,5 

3,70 

Fus, 

Sol. 

33. 

» 56. 6, i> 


Thom, 

(Bi, Fe) As, 


à f sen bi s ro cii pri f. 






31. 

10,46, » 13. 

■ 

Lind. 



Ars. de Cuivre. 






As. 

S. Cu. As, Cu. 

fi. 



342 

DomeyUite. . , . 

JS 

3,5 

8,26 

Fus. 

Sol. 

23. 

» 72. b » 

j» 

Dom. 

Gu* As. 


Weisskupfererz, 











343 

Alg'odonite, 

î> 

4,0 

7,62 

Fus. 

Sol. 

16. 

» 34, » » 

n 

Fiel. 

Cu 1 * As. 

344 

Wbitneyite (Danvinite). , , . . , 

» 

4,0 

8,47 | 

Fus. 

Sol. 

12* 

» 88. n » 

u 

Geru 

Cu 18 As. 


Coud urrîte ftn élance ï 






14, 

2. 13. 4. 62. 

5. 

Ram , 



Arsénio-aniimon, d’argent. 




* ■ ■ ■ 


As. 

Si). Ag. Fe. 




345 

Cbanarcillite, , . . 

7! 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

23. 

21. 53. 3. 


Dorn. 

A g* (As, %h)\ 


GFNRÏS AltSÉNOXYÏÏE. * . 






As. 

O. 




346 

Arsenal i te. 

c. 

1,5 

3,69 

Vol. 

Sol. 

76. 

24. 


Dum. 

As. 

346 115 

fthombarsénUe (Claudétite). . . . 

D, 

2,5 

3,85 

Vol. 

Sol. 

76. 

24. 


Clau. 

As. 


Arsenphyllite (prod, de four¬ 











1 

neau). 




























































42 


ARSÉNIDES. 



NOM. 

TYPE 

CEI 1 ST. 

DU- 

niTÉi 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION 

ronsiULB. 


GENRE ÀRSÊNÏÀTE. 





- 





Àrs, d’ÀnÜmoine. . . . . , 






£s, Üb. Pe. fl. 



347 

Arsenstibite. . 

7> 

n 

» 

Fus. 

Sol. | 

32. 54., 4. 10. Pis. 

13. 64. '» 23. Pis. 

§b* As 1 + 15 ft. 

Sb 5 As + 30 11. 



Ars, de Chaux. 


* 




iïs. Ca. Si g, il n. Co. ft. 

52. 24. » » » 24. Ram. 



348 

Pharmacolite.. 

0. 

2,5 

2,70 

Fus. 

Sol. 

6a* As +611. 



Àrsénicite. ,. 






47. 25. 3. » 1. 24. Stro. 

67 . 29, » » » 14. Turn. 



349 

Haidiilgérite.. . , . 

D. 

2,5 

2,84 

Fus. 

SoL 

6a» As + 3 ft. 


3S0 

Kiibnîte (Berzéliite). ....... 

» 

5,5 

2,52 ' 

Inf. 

Sol. 

59. 23, 16. 2. » Kühn 

(6a, Mg, Mn) s As. 



Ars. de Magnésie. * . . . , 






As. Slg. ft. 

46. 25. 29. Ilau. 



351 

Ilorntisite . . 

0. 

1,0 

2,47 

Fus. 

SoL. 

Mg s Xs + 3 ft. 


352 

Rüsslérite. .. 

D 

3,0 

» 

Fus. 

SoL 

40. 14. 46. Delf. 

Mg*A$ + 12 fi. 



Ars. d’Urane. 






h. o. 

n. n. Vogl 



353 

IUirnbergite. .. 

» 

fi 

» 

Fus. 

SoL 




Ars. de Manganèse. 






As. Mn. 6a. Mg. fl. 

34. 52. 5. 2. 7. Igel. 



354 

Ghondroarsénite. 

B 

3,0 

)> 

Fus. 

SoL 

fin* As + 2 ft. 







_ 


















































ARSÉNIDES. 


43 



sou. 

TYPE 

CïiiST. 

DU¬ 

RETÉ, 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULÉ* 


Ârséniate de Fer. 




.... 

.... 

As. S. S. Fe. Ca. flb. H. 



355 

Scorodite (Néoctèse, logunéite), . 

D. 

3,5 

3,15 

Fus. 

Sol. 

51. » » 33. » ■ 16. 

Dam. 

Fe As + 4H. 


Cobalt scorodite. 









356 

P b ar macosl de ri te. 

c* 

2,5 

3,00 

Fus. 

Sol. ! 

40. 3. » 33. * » 19. 

Berz. 

Fe* (As, Pj* + 15fi. 

357 

Sidérétme, * . . * . i. 

m 

Ü 

3,0 

2,50 

Fus. 

Sol. 

30. » » il, * » 29. 

Kert 

Fe» Ss + 1211. 


Qui ffifisidfiTÂfîrfft /mAlïmffGl „ . . 






27. « 14.35. » w 24. 

Ram. 


353 

Arséaio&iderite,.. 

rl 

2,0 

2,88 

Fus. 

Sol. 

39. r> fi 40. 12. » 9. 

Ram. 

Fe» As + Ca» %.s + 611. 

359 

Symplésite. 

0. 

2,5 

2,95 

Fus. ; 

Sol. 

n, » un* « fi n. 

Plat. 


360 

Carminite. 

D? 

2,3 

4,10 

Fus. 

Soi. 

48. » » 28. fi 24. » 

Müî. 

5 Fe As + f'b» As. 


Ars* de Nickel., * 



* - * * 

. ... 

.... 

As. {su fe, Slg. Co. fl* As. 



361 

Xantliîosite. . .. ■ 

fi 

4,0 

4,83 

Fus. 

Sol. 

51* 49. » fi » fi » 

Berg* 

Ni» 5s. 

362 

Aerugîte*. * - * *.. * « 

» 

4,0 

4,98 

Fus. 

Sol. 

37* 63, » fi fi d fi 

Berg. 

Ni» iis. 

363 

Annabergîte.* * 

0, 

3,0 

3,13 

Fus. 

Soi. 

38. 37. 1* fi » 24. * 

Kert. 

Ni As + 811. 


Cabrcrite (Annab. magnésif)- . 







Ferb, 



Forbésite (Amiab* CGbaltif.ï. . * 






44. 20. » i> 9. 27. » 

Forb. 



Néoplase? ...****■**.. 







Berz. 



Ars. de Cobalt. **...** 


* * - - 

• * - * 

* * *. * 

.... 

is. Oo. fe. Nî. Cu. Ca. H. As* 



364 

Erytbrîne. . .. 

0. 

2,5 

2,95 

Fus. 

Sol. 

38* 37. 1. fi » » 24. fi 

Kert. 

Co» As + 811 


Erythr. nickélif. 






37. 24. 4. 11. » » 24. » 

Lind, 



Rhodoïse? ,*.**.*-•*.. 






19. 17. 2. » fi » 12. 50. 

Kert. 



Coballocrc jaune et brun (mé¬ 










lange). 










Ganomatite t Chénocoprolite{mé* 










lange). 









365 

Lavendulane*. 

» 

3,0 

3,01 

Fus. 

Sol. 

n, n, fi j> n, » » * 

Plat. 


366 


D. 

3,0 

» 

Fus. 

Sol. 

38, 30. » a » 3. fi 

Kert. 

(Co, fia)* As + 8 fl, 















































mu< 

367 

Àrséniatc do Zinc, * . . 

Âdamine..* 

36S 

Kbttigite. . . . .. 

369 

Ârs, de Plomb- » . * • 

Mimctcse,. . 

370 

Flockenerz. 

Iludyphane, .. 

371 

372 

Ars. de Cuivre, * , , . 

Trichalcite, . , . , . ... . . . 

Olivénite. 

373 

Eucbroïte, ............ 

374 

Erinite. 

373 

Gornwallite. 

376 

Apbanèse (Clinoclase),. 

377 

Chalcopbyllite (Ërinite de Beud.}. 

378 

Couielialcite. . 

379 

Lirucoiiite. 

380 

Clicncvixüe, ..... .. 

381 

Cayldooite. 

382 

À, de C.avec carb. et suif. 

TyrolÜe.. 

383 

Lindükërite. 



ARSENIES. 


DU¬ 

DEN¬ 

JfUSLIil- 

SOLUBI¬ 





rAllDOfilTIOV 



<pAd ulir 

RETÉ. 

SITÉ 

LITÉ. 

LITÉ, 





CPW rUalTluji + 



Fl.) K ML LE. 


. , , . 

... * 

! » ■ . » 

S s. 

£n. 

Fi 

s. Co 

. Si 

. S. 






3,5 

4,34 

Fus. 

Sol. 

40. 

54. 

2. x» 

» 

4. 



Frie. 

ZrP ïis + 

fi. 

3,0 

3,10 

Fus. 

Sol. 

37. 

34. 

» 

7. 

2. 

23. 



Kôtt. 

(Zn.Co.Si)’ 

( As + 8 fi. 

• • • • 


. . . . 


As, 

P. 

CL 

Pb. 

Pb. 

Ca. 






3,5 

7,25 

Fus. 

Sol. 

23. 

A 

g. 

68. 

7. 

B 



Berg. 

3 l’b 3 As + 

PbCl. 

4,0 

5,45 

Fus. 

Sol. 

24. 

7. 

3. 

44. 

8. 

U. 



Eert. 

3 (Pb,Ca)* (Xs,$) + PbCl. 

• * • • 

. . . . 

.... 


As. 

s. 

V. 

Cu. 

Ca. 

Al. Pe. 

pb. 

n. 




2,5 

» 

Fus. 

SoL 

39. 

L 

» 

44. 

B 

» » 

B 

16. 

Herm. 

Cu* (As,P) 

+ 5 fi. 

3,0 

4,37 

Fus. 

Soi. 

36. 

3. 

B 

57. 

» 

» V 

» 

4. 

Dam. 

Cu 4 (As,P) 

+ ÏL 

4,0 

3,38 

Fus. 

SoL 

34. 

» 

» 

47. 

» 

B B 

B 

19. 

Kübn 

Cu 4 iis 

+ 7 fi. 

4,5 

4,04 

Fus. 

SoL 

35. 

» 

» 

60. 

» 

B B 

î> 

5. 

Turn. 

Cu s iis 

+ 2 fl. 

4,5 

4,16 

Fus. 

SoL 

30. 

2. 

B 

55- 

» 

» » 

» 

13. 

Ler, 

Cu 3 (As,P} 

+ 511. 

3,0 

4,31 

Fus. 

SoL 

27. 

2. 

» 

63. 

» 

B B 

» 

S. 

Dam. 

Cu* (As,P) 

H- 3 IL 

2,5 

2,66 

Fus. 

Sol. 

21. 

2. 

B 

53. 

B 

B B 

» 

24, 

Dam, 

Cu* (As,P) 

+ 12 fl. 

4,5 

4,12 

Fus. 

SoL 

31. 

9. 

2. 

31. 

22. 

w b 

B 

5. 

Frit. 

2 (Cu,Ca)‘ (As,P) + 3 II. 

2,5 

2,96 

Fus. 

SoL 

23. 

3. 

» 

38. 

B 

10. B 

» 

26. 

Dam. 


+ 6 H + A1IÏ". 

4,5 

3,93 

Fus. 

SoL 

32. 

2. 

B 

32. 

B 

» 25. 

» 

9. 

Pis. 

Cu' (As,S) 

+ Ke 1 Xs +611. 

4,5 

5,3^ 

Fus. 

SoL 

32. 

>> 

B 

32. 

î> 

» B 

31. 

5, 

Chur. 

(Cu.Pbj* Ss + 2 H. 

* ■ 4 * 


• - • * 


As. 

c. 

s. 

Cu. < 

Ça, 

Ni. Ce, 

H. 





1,5 

3,09 

Fus. 

SoL 

25. 

6. 

B 

44. 

8. 

B B 

17. 


Ivob. 

Cu* As + 

CaC + 9 VI . 

2,3 

2,50 

Fus. 

SoL 

33. 

B 

7. 

36. 

» 

16. 3. 

5. 


Lind, 

2 Ou* Ss 4- 

(Si, Ce)' S + 3H. 
















































PIIOSPHORIDES. 


45 


NOM. 


TYPE nu- 
CRIST. RETÉ. 


DEN¬ 

SITÉ. 


FUSl- SOLU¬ 
BILITÉ. BILITÉ. 


XV' FAMILLE. 


COMPOSITION. 


PIIOSPHORIDES. 


GENRE PHOSPHATE. 


Phosphate de Soude 


P. fta. H. 


381 


IVatrophite 


» 


» 


Fus. 


Sol. 


50. 44. 6. 


Phos. d’Ammoniaque 


P. Àm. fta. Mg. H. 


385 

386 

387 

388 


Phosphammite. 
Stercorite. . . 
Guanite. . . . 
Struvite. . . . 


D. 

D? 

D. 

1 ). 


2,0 

2,0 

2,0 

2,0 


1,61 

1,69 

1,69 


Fus. 

Fus. 

Fus. 

Fus. 


Sol. 

Sol. 

Sol. 

Sol. 


53. 

21. 

D 

» 

23. 

34. 

8. 

16. 

» 

42. 

31. 

14. 

» 

17. 

38. 

29. 

7. 

»> 

17. 

47. 


FORMULE. 


Pis. 


Sa* P fil. 


liera. 

liera. 

Tesc. 

Ulex. 


Am P-F 311. 

(Àm, Sa)* P+10H. 
(Àm, Ùg)* P-flOH. 
(Am, Sig y * P+12ÏI. 


389 


Phos. de Chaux 


Apatite 


R. 


5,0 


3,23 


Fus. 



P. Cl. Fl. ta. Ca. Cu. H. 


41. 7. » 48. 4. » » 

42. » 4. 50. 4. » » 


Ap. manganésif., Ap. quartzif., 
Eupyrchroïte, Epiphosphorite, 
Ostéolite, Francolite, Lasura- 
patite, Pseudo-apatite, Talcapa- 
tite, Slaflelite. 


Ram. 3 Ca* Pf Ca Cl. 
Ram. 3 Ca* P-fCa Fl. 


390 

391 

392 


Cuproapatite 
Ilydroapalite 
Drushite. . . 


R. 

» 

O. 


4.5 3,50 

4.5 3,10 

2,2 2,95 


Fus. 

Fus. 

Fus. 


Sol. 

Sol. 

Sol. 


Métabrushite. 

Ornithite. 

Zeugite(Pseudomorphosej.Pyro- 
guanite, Pyroclasite, Sombré- 
rite, Glaubapatite, Epiglaubite, 
Guano. 


38. 

1. 

» 

37. 

1. 

21. 

2. 

Fiel. 

41. 

» 

3. 

47. 

4. 

» 

5. 

Dam. 

41. 

» 

» 

33. 

» 

» 

26. 

Moo. 

44. 

» 

D 

34. 

» 

» 

22. 


42. 

» 

IV 

48. 

» 

» 

10. 

Jul. 


Ca* P+Cu* P-f Ca Cl + 211. 
Ca* P+ïl+Ca Fl. 

Ca* P+5IÏ. 


















































46 PHÛSPHORIDES. 



flüM. 

TYPE 

cm ST. 

DU¬ 

RETÉ* 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ, 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

rOEltULB* 


Phosp. de Chaux (suite). . . 


. . . . 

.... 

. . . . 

t 

P. Ca. 

Mg. Al. H. 






393 

Cirrolite. 

» 

5,5 

3,08 

Fus. 

Sol. 

42. 29. 

3. 21. 5. 




Blom* 

2 Ca» P + Al* P + 3 fl. 

394 

TavistockUe, .. 

» 

H 

0 

Inf, j 

Sol. 

30. 36. 

» 22. 12. 




Chur. 

Ca*P + Al lï*. 


Phosp de Matfné&ifl 






ï'i, p|. 

KjfT Mtr. TT 






395 

Wagnérite.. * . 

0. 

6,5 

3,07 

Fus* 

Sol. 

44. 12. 

iiij-,* ni 0 * ii. 

37. 7T » 




Ram* 

Mg ! P + Mg Fl. 

3% 

ïï obier rite. 

0. 

0 

0 

Fus. 

Sol. 

40. » 

34, u 26. 




Bob. 

Slg’P + 5H. 


Phosp. d + Yttria. 






Û v 

Ca 






397 

Xéuotime.. 

Ca. 

4,5 

4,31 

Inf, 

Ins* 

33. 56. H. 




Sm. 

(Ÿ, Cej’P. 


Wisérine. 














Phosp. d’AIumine. 

■ ■ - • 

■ * * • 

■ * 

• * • ■ 

. , . . 

P. £l. 

Fe. Mn, Fc. Ca* 

titg. Cu. lï. ï’b. 



398 

Berlmite. . .. 

Q 

6,0 

2,64 

Inf. 

Soi* 

56. 41. 

» ï> » » 

» 

» 4. 

0 

Blom. 

2 S.1 P + H. 


Trolleïte, . . „. 






47* 44. 

3 » » a 




Blom* 

P1 ft m 



Àttacolite.. 






37. 30. 

4. 9. 0 13* 

}> jÿ j) jj 


ï> O. 

0 



Augélite.* * . . . 






37* 50. 


» i * 

* 13. 

» A 9 

0 

1 > 1U111. 

Di fim 



Amphithalile. . ..* . 








2. 




399 

Wawellite.-. 

D. 

4,0 

2,36 

Inf* 

Sol, 

3b. 38* 

U » U » 

» 

^ 4- i*>i «r 

» 27* 

n 

igci* 

Fu. 

AF P* + 12 H. 


Kapnicite... 






40. 35. 

» » » » 

» 

» 25. 


Stae* 



Striegisan* * .......... 






35* 37, 

1 0 » )0 

n 

» 27* 

0 

Erdm. 



Planérife. 






34* 38. 

0 0 4* 0 

0 

3* 21. 

» 

ïïerm. 



Waw* plomb if, ........ * 









T 0 Si 

j r\ 

1 ï a -ni 


400 

Fiscbérïte. .. 

D* 

5,0 

2,46 

Inf. 

Sol 

*0- AjJ* 

31. 40. 

0 0 0 0 

U 

o* JS, 

0 29. 

1 U. 

B 

uert. 

ïlerm. 

Al* P-J-8 H. 


Péganile.. . ■ 






31. 44. 

2 ï * » 

t 

» 23. 

» 

Herm. 
































































PHOSPHORIDES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Phosp. d’Alum. (Suite) .... 






il Al. Fe. Sln. Ca. Cu. %. te. H. 



401 

Calaïte. . 


» 

5,5 

2,86 

Inf. 

Sol. 

31.45.2. » d 3 « » 19. 

John 

Al J P+3H. 


Variscite. 











bleue . 

» 

5,5 

2,62 

Inf. 

Sol. 

30.47. 1. 1. 1. 2. » n 18. 

Herm. 


402 

Turquoise 









i A1»P+5H. 


1 verte . 

l> 

5,5 

2,83 

Inf. 

Sol. 

32.43. 2. » 1. 3. » » 19. 

Riv. 

i 

\ 


Tnrn. ennrif . 




• 


22.49. » » » 8. » » 21. 

Dom. 


403 

Callaïs.. . 


» 

3,5 

2,50 

Inf. 

Sol. 

43.30. 2. » 1. » » » 24. 

Dam. 

Al P+5Û. 

404 

Sphaerite. 


P 

4,0 

2,53 

Inf. 

Sol. 

27.47. d » » » » » 26. 

Bori. 

Al* ii+8 H. 


Ph d\\L (\p. Rrmrhnn 






26.52. » » » » » » 22. 

Vaug. 


405 

Evansite. . 


» 

4,0 

2,09 

Inf. 

Sol. 

19.40. » » » » » » 41. 

Forb. 

Al’Ê+18 il. 


Ph. d’Al. de Bernon. 






28.20. » » » » » » 52. 

Del. 



Cabocle. 









406 

Klaprotbine. 

O. 

6,0 

3,05 

Inf. 

Sol. 

44.33. » » 2. » 12. 2. 7. 

Ram. 

Al s P*+(lSlg, fe,Ca)* P+3 il. 


Phosp. d’Al. avec Sulfate. . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

il S. Al. Sa. Ca. fe. H. 



407 

Svanbergitc . 

R. 

4,3 

2,57 

Fus. 

Sol. 

18.17.38.13. 6. 1. 7. 

Igcl. 

Al s P+(I\'a,Ca, Pe)»S*+4 il. 


Phosp. d’Al. avec Fluorure. . 

. . . . 

. . . . 

. . . 


. . . . 

il Fl. Al. Li. Sa. Al. Li. Na. Ca. 



408 

Amblygonite . 

00. 

6,0 

3,11 

Fus. 

Sol. 

47. 8. 29. 6. 5. 3. 1. 1. » 

Ram. 

Xl»P s +ft ! P»+R»Fl\ 

409 

Herdérite. 


D. 

5,0 

2,98 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. » » » » » n. 

Plat. 



Phosp. de Cérium . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

il Ce. Pe. 



410 

Oyptolite 


R? 

5,5 

4,66 

Inf. 

Ins. 

28. 71. 1. 

Wôh. 

Ce 3 P. 


Phosphocérite. 
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PIIOSPIIORIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Phosp. de Cérium (suite). . 






P. Ce. Ln. Ca. II. Ta. 




411 

Monazite. 

0. 

5,5 

5,09 

Inf. 

Sol. 

29. 46. 25. » » » 


Dam. 

(Ce, Ln) 5 P. 


Edwarsite, Erémite, Urdite. 
Monazitoïde. 








Ilerm. 


412 

Churchite. 

0? 

3,0 

3,14 

Inf. 

Sol. 

28. 52. » 5. 15. » 


Chur. 

(Ce, Ca) 5 P+ 411. 


Phosphate d’Uranc. 

. . . . 


. . . . 

. . . . 

* • • • 

P. U. Ca. Cu. H. 




413 

Uranite (Autunite). 

D. 

2,2 

4,47 

Fus. 

Sol. 

14. 59. 6. » 21. 


Pis. 

(ü, Ca) 7 P+ 12H. 


Fritscheïte. 










414 

Chalcolite. 

Ca. 

2,2 

3,61 

Fus. 

Sol. 

14. 62. » 9. 15. 


Pis. 

(U, Cu) 7 P + 8 fl. 


Phosphate de Manganèse. . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

P. liln. Ce. fl. 




415 

Ilureaulite . 

0. 

5,0 

3,19 

Fus. 

Sol. 

38. 42. 8. 12. 


Dam. 

(liln, Ce) 5 P 5 + 5(1. 


Phosphate de Fer . 

. . . . 

. . . . 


. . . . 


P. Pc. Al. Ce. Ca. lilg. 

11. 



416 

Viviauite . 

°- 

2,0 

2,72 

Fus. 

Sol. 

29. 12. » 34. » » 

25. 

Ram. 

6 Ce 5 P + Pc 5 P* + 56(1. 


Mullicitc . 

Anglaritc . 






29. » » 57? » » 

28. 53. » 10. » » 

26. 

14. 

9. 

Ram. 


417 

Dufrcnite (Kraurite) . 

D? 

4,0 

3,40 

Fus. 

Sol. 

uCI l. 

Sch. 

3 Pe 5 P+ Ce 5 P+ 9(1. 



Chalcosidérite, Mélanchlor. 
Cacoxène . 

Réraunile. 

Delvauxine (Borickite) . 


- 





32. 

19. 

21. 

24. 

Ilaü. 

Uni', 



Calcoferrile. 

Globosile. 







iiau. 

Reis. 

Frit. 











































PIIOSPIIORIDES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Phosphate de for (suite). . . 


. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

P. Fc. Al. Ain. Fc. Ain Ca. Li. 

Slg. IS r a. 

11. 

« 

418 

Barrandite. 

n 

4,5 

2,57 

Inf. 

Sol. 

40. 26. 13. » » » » » 

» 

» 

21. Bori. 

(Fc, Xl) P+4ft. 

419 

Cbildréuite. 

D. 

5,0 

3,24 

lnf. 

Sol. 

29. u 14. » 31. 9. » » 

» 

» 

17. Ram. 

2 (Fe, liln) 1 F+Xl s F+1511. 

420 

Triplite. 

0. 

5,5 

3,37 

Fus. 

Sol. 

34. » » » 33. 33. » » 

» 

» 

» Berz. 

(Fe, Ùn)‘ F. 


Sarcopside. 






35. 9. » » 30. 21. 3. » 


» 

2. Webs. 



Ficinile. 






14. d » *> 60. 8. » » 

» 

n 

18. Fici. 


421 

Triphyline. 

D. 

5,0 

3,56 

Fus. 

Sol. 

44. » » » 38. 6. 1. 8. 

3. 

n 

» Oest. 

5 (Fe, Ain, Li, îilg) 8 F. 


Tétraphyline. 






41. d » » 37. 12. d 8. 

2. 

» 

» Nord. 



Triplite de Nordwick. 






43. 27. d 24. » » 2. 2. 

B 

0 

2. Craw 



Pscudotriplite. . 






36. 51. » 8. » d » b 

)) 

n 

5. Delf. 

• 



a 










422 

lletérosite. 

D. 

5,5 

3,52 

Fus. 

Sol. 

32. 32. d 30. » » » » 

» 

n 

6. Ram. 

(Fc, Sïn) s F 3 +5li. 

423 

Alluaudite. 

D? 

5,0 

3,40 

Fus. 

Sol. 

42. 26. » 1. 23. » » n 

n 

5. 

3. Dam. 

Fe F+(liln, fta) 3 F+H. 


PIiosd. de Fer avec Sulfate.. 






P. S. Fe. Pb. lï. 





424 

Dernbachite (Beudantite). 

B. 

4,5 

4,00 

Fus. 

Sol. 

13. 5. 44. 27. 11. 



Mül. 

3 Fe 3 F+2 Fb* §4-2011. 


Bieirosite. 






12. 8. 36. 34. 10. 



Sau. 



Phosp. de Fer avec Fluorure. 






F. Fl. fe. Mn. Fe. Mn. 





425 

Zwiesélite. 

D. 

5,0 

3,97 

Fus. 

Sol. 

32. 8. 32. 16. 8. 4. 



Ram. 

(Fe, Sln)*F+(Fe, Mil) Fl. 


Phosp de Zinc. 






F. Zn. Cd. II. 





426 

Hopeïte. 

D. 

2,8 

2,85 

Fus. 

Sol. 

1 

n. n. n. n. 



Lévy. 
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PHOSPHOMÜES, - NITRIDES. 



NOM, 

TYPE 

CRlST. 

DU- 

K ÉTÉ, 

DEN¬ 

SITÉ 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 

♦ 

P h o r p r]p, Plnmb. . , , , . 






P, Ci. Pb. üa, Pb. Ah il. 



427 

Pyromorpliîte. ...» 

R. 

4,0 

7,0 b 

Fus. 

Sol. 

16. 3. 73. » S, » » 

Sand, 

3 Pb 3 P + Pb Cl. 


Polysphérile .. 






19. 3. 64. 6, S. » » 

Kert. 



Nussiérite (mélange). 









428 

Plombgoimne. 

» 

6,0 

3,53 

Fus, 

Sol. 

8. i> 33. » » 35, 19. 

Dam, 

lV P 4- 6Ï1 fi* 


Hitchcockite.., » , , , 






20, » 30, » » 28. 22. 

Gen, 



Ohérokine, , . . . . , ,. 






n * » n, » p n, n. 

G en. 



Phosp, île Cuivre. ..... 






Ou. fi. 


429 

Libéthénite ! Aphérèse! 

D. 

4,0 

3,80 

Fus. 

Sol. 

29. 67. 4. 

Ruhn 

Ou* Ô + ft. 

430 

Pseudolibéthénite, ..* 

1). 

4,0 

4,10 

Fus. 

Sol. 

29. 64. 7. 

Ber. 

Cu*P + 2 fi. 

431 

Tagïiite, .. 

0, 

3,0 

3,50 

Fus. 

Sol. 

27. 62. 11. 

lierai. 

(VP-M fi. 

432 

Dibydrite. , .. 

D, 

4,5 

4,40 

Fus. 

Sol. 

25. 69. 6. 

lierai. 

Cu s P + 2 II, 

% 


Kupferdiaspor., ■ * 






24. 70. 6. 

Kuhn 


433 

ICLHte.. 

D. 

4,0 

4,20 

Fus. 

Sol. 

24. 67. 9. 

Nord. 

Ou* P + 3 fi. 

434 

Lunnîte.. 

0, 

6,0 

4,40 

Fus. 

Sol. 

22. 69. 9. 

Kuhn 

Ou 1 P + 3 fi. 


Libéthémte amorphe. ...... 






25. 66, 9. 



435 

Thromholite. ........... 

» 

4,0 

3,40 

Fus. 

Sol. 

42. 41. 17. 

lier. 

Fiat, 

Ou 3 S 1 + io ü. 


XVI e FAMILLE, 






NITRIDES, 




GE IX R B NITRATE. 










Nitrate de Potasse, . . . . . 






N, &. 



436 

Kitre (Salpêtre),. . « , 

D. 

2,0 

1,93 

Fus. 

Sol. 

53, 47, 

Klap. 

' K N. 






























































NITRIDES. - SÉLÉNIDES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

NOM. 

FORMULE. 


Nitrate de Sonde. . 






N. Cl. IS T a. Na. 



n 

437 

Nit ratine. 

R. 

2,0 

2,29 

Fus. 

Sol. 

64. » 36. » 

Hoch. 

Na N. 



Nitrnchlnrnre de Sonde. 






44. 19. 25. 12. 

Ilay. 




Nitrate d'Ammoniaque. . . . 






N. Am. 



438 

Nitrammite. 

D. 

2,0 

1,70 

Fus. 

Sol. 

68. 32. 

Shep. 

Am S'. 



Nitrate de Chaux. 






S. Ca. fl. 




439 

Nitrocalcite. 

D? 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

58. 32. 10. 

Shep. 

Ca N + fl. 



Nitrate de Magnésie. 






N. lilg. fl. 




440 

Nitromagnésite. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

65. 24. 11. 

Shep. 

!iig ft+rt. 



Nitrate de Mercure. 






N. lï" H 




441 

Jolmite . 

0. 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

20. 74. 6. 

John 

flg S+2 fl. 



XVII* FAMILLE 






SÉLÉNIDES. 





GENRE SÉLÉNIUM . 






Se. 




442 

Sélénium . 

0. 

2,0 

4,30 

Fus. 

Sol. 

Se. 

Del R. 

Se. 



GENRE SÉLÉN'IURE. 





* 






Séléninre de Plomb. 






Se. Pb. 




443 

Clausthalie. 

c. 

3,0 

7,69 

Fus. 

Sol. 

28. 72. 

Rose 

Pb Se. 
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SÉLÉNIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

A . 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 

♦ 

Sélén. de Plomb (suite). . 






Se. 

Pb. 

Co. Cu. 

Hg- 

Ag- 

Fe. 




Tilkéroditc. 







64. 

3. 

D 

» 

)) 

» 

Rose 









33. 

55. 

» 

12. 

n 

» 

» 

Rose 









35. 

43. 

D 

18. 

4. 

» 

» 

Ivnôv. 









39. 

26. 

)) 

22. 

13. 

n 

n 

Knôv. 









34. 

40. 

4. 

11. 

» 

11. 

» 

Dom. 



Lelirbachite. 






( 26. 

57. 

», 

» 

17. 

» 

» 

Rose 









( 28. 

| 

27. 

» 

» 

45. 

D 

» 

Rose 



Cacheutaïte. 






( f 

44. 

1. 

2. 

» 

21. 

2. 

Dom. 









I 27. 

61. 

» 

» 

» 

12. 

» 

Ram. 



Sélén. de Cuivre. 






Se. 

Cu. 

Ag. Tl. 






444 

Berzéline (Berzélianite). 

» 

)) 

)) 

Fus. 

Sol. 

39. 

52. 

9. 

» 




Nord. 

(Cu, Ag)’ Se. 


Berz. thallifère. 






n. 

n. 

n. 

n. 






445 

Crookésite. 

)> 

2,5 

6,90 

Fus. 

Sol. 

33. 

46. 

4. 

17. 




Nord. 

(Cu, Tl, Ag) 2 Se. 


Sélén. de Mercure. 






Se. 

Hg. 








446 

Tiémaimite. 

» 

2,5 

7,37 

Fus. 

Sol. 

25. 

75. 






Ram. 

Hg B Se*. 


Sélén. d’Argent. 






Se. 

Ag- 

Pb. 

Cu. 

Fe. 

Co. 




447 

IVaumannite. 

c. 

2,5 

8,00 

Fus. 

Sol. 

29. 

66. 

5. 

» 

» 

» 


Rose 

13 Ag Se *f Pb Se. 

448 

Tascine. 

R? 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

42. 

58. 

» 

» 

» 

» 


Del R. 

Ag Se 2 . 

449 

Eucaïrite. 

C? 

2,5 

7,51 

Fus. 

Sol. 

32. 

43. 

» 

25. 

» 

» 


Berz. 

A g Se + Cu 2 Se. 








34. 

31. 

10. 

19. 

4. 

2. 


Dom. 



GENRE SÊLÉNITE. 
















Sélénilc de Plomb. 







Pb. 








450 

C.lasbacliite. 

» 

» 

D 

Fus. 

Sol. 

33. 

67? 






Kert. 

Pb Se. 































































SULFURIDES. 
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NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XVIII e FAMILLE. 






SULFURIDES. 




GENRE SOUFRE. 






S. As. 



451 

Soufre. 

D. 

2,5 

2,08 

Vol. 

Ins. 

100. » 


S. 


Soufre arsénif. 






89. 11. 

Phip. 



GENRE SULFURE. 









Sulfure de Molybdène. 






S. Mo. 



452 

Molybdénite. 

R. 

1,5 

4,94 

Fus. 

Sol. 

40. 60. 

Bran. 

Mo S». 


Suif. d’Antimoine. 






S. Sb. Fe. Ag. 



453 

Stibine. 

D. 

2,0 

4,62 

Fus. 

Sol. 

28. 72. » » 

Sch. 

Sb S*. 


Bolivian. 






27. 05. * 8. 

Rie. 


454 

Bertbierite ( Ilaidingérite ). 

D? 

3,0 

4,30 

Fus. 

Sol. 

31. 53. 16. » 

Ber. 

2 Sb S* + 3 Fe S. 


Suif. d’Ant. avec Oxygène. . 






S. O. Sb. 



455 

Kermcs. 

0. 

1,5 

4,60 

Fus. 

Sol. 

20. 5. 75. 

Rose 

2 Sb S* + Sb. 


Suif. d’Arsenic. 






S. As. 



456 

Orpiment. 

D. 

1,5 

3,48 

Vol. 

Sol. 

38. 62. 

Laug. 

As S*. 

457 

Réalgar. 

0 . 

1,5 

3,64 

Vol. 

Sol. 

30. 70. 

Laug. 

As S*. 

458 

Dimorphiue. 

D. 

1,5 

3,58 

Vol. 

Sol. 

25. 75. 

Scac. 

As» S*. 
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SULFURIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITE. 

FUSI¬ 

BILITE. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Sulfure de Sélénium. . . 






S. 

Se. 






459 

Volcanite. 

» 

» 

» 

Vol. 

Sol. 

n. 

n. 




Stro. 



Suif, de Manganèse. . . . 






S. 

Mn. 






460 

Alabandine. 

c. 

4,0 

4,04 

Fus. 

Sol. 

37. 

63. 




Berg. 

Mn S. 

461 

llauérite. 

c. 

3,5 

3,46 

Fus. 

Sol. 

55. 

45. 




U au. 

Mn SV 


Suif, de Fer. 






S. 

Fe. 

Ni. 

f.n Àrr Ac 



462 

Krochérite. 

c? 

1) 

4,60 

Fus. 

Sol. 

36. 

64. 

» 

» 

n » 

Foi. 

Fe S. 

463 

Pyrite. 

C. 

6,5 

5,02 

Fus. 

Sol. 

53. 

47. 

» 

» 

» » 

Sch. 

Fe SV 

464 

Sesquisulfure de Fer ?. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

47. 

53. 

w 

t) 

» » 

Cove. 

Fe* SV 

465 

Sperkise (Marcasite). 

D. 

6,5 

4,95 

Fus. 

Sol. 

54. 

46. 

» 

)) 

» n 

Hatl. 

Fe S*. 


Weicheisenkies. 






n. 

n. 

1) 

H 

n. » 

Brei. 



Lonchidile. 






50. 

44. 

» 

1. 

» 5. 

Plat. 



Cy rosi le. 






52. 

45. 

» 

2. 

» 1. 

Schh. 


466 

Majynetkise ( l.tiberkisc, Pyrrho 













line). 

H. 

4,5 

4,61 

Fus. 

Sol. 

39. 

61. 

» 

n 

n » 

Bose 

/ 

6 Fe S+Fe S*. 


Dipyrite (Dipyrrhotine). 














Argentopvrite (Silberkise). . . . 






34. 

39. 

n 

» 

27. » 

Walt 


467 

Nicopyrite ( Pentlandite ). 

C. 

4,0 

4,60 

Fus. 

Sol. 

37. 

41. 

22. 

» 

j» » 

W dl l. 

Sch. 

2 Fe S-t-Ni S. 

468 

Cubane. 

C. 

4,0 

4,02 

Fus. 

Sol. 

35. 

42. 

23. 

» 

» » 

Schh. 

2 Fe S+Cu S. 

469 

Sternbergite. 

1). 

1,5 

4,21 

Fus. 

Sol. 

30. 

36. 

» 

» 

34. » 

Zip. 

3 Fe S+Fe S*+Ag S. 


Suif, de Nickel. 






S. 

Ni. 

Co. 

Fe. 

Bi. Cu. 



470 

Millcrite (Harkisel. 

R. 

3,5 

5,65 

Fus. 

Sol. 

36. 

64. 

» 

n 

» U 

Ram. 

Ni S. 

471 

Linncite (Siegénite). 

C. 

5,5 

4,90 

Fus. 

Sol. 

42. 

34. 

22. 

2. 

» » 

Sch. 

(Ni, Co} # SV 

472 

Grüoauite (Saynite). 

C. 

4,5 

5,13 

Fus. 

Sol. 

39. 

41. 

» 

4. 

14. 2 

Kob. 

(Ni, Bi)* SV 










































































SULFURÏDES. 


£5 



HÜM. 

TYPE 

CKÏST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DÉÎÎ- 

Sît£. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

*SÜLB~ 

1ÏLUTË, 

COMPOSITION. 

FORMULÉ. 


Sulfure de Cobalt ..... 






S. 

Co, Gu. 

Ni. 

Fe. 



473 

Syépoorite... 

C, 

5,5 

5,45 

Fus. 

Sol. 

35. 

65. » 

» 

D 

Mid. 

Co S. 


Ruténite, 












474 

Koboldine. ... 

C. 

5,5 

S,80 

Fus. 

Sol. 

43. 

54. 1. 

» 

2. 

Wer. 

Co 3 S\ 

47b 

Museoite. 

C. 

5,5 

» 

Fus. 

Sol. 

43. 

41. 1. 

15. 

» 

Ram. 

(Co, Ni)* S 4 . 

476 

GârrolLile.. . . . 

C. 

5,5 

4,85 

Fus. 

Sol. 

42. 

39. 17. 

2* 

» 

Gen. 

Co* + Cu S. 


... de Riddarbyttan. . . , . 


• • - • 




39. 

43. 14. 

D 

4. 

Mis. 



Suif, de Zinc. . .. 






S. 

Zn. Fe. 

Mn. 

Gu. 



477 

Blende...., t 

C. 

4,0 

4,09 

Fus. 

Sol. 

33. 

67. » 

» 

D 

Hen. 

Zn S. 


Ciéiophane. ........... 






32. 

68. « 

» 

» 

Heu. 


478 

Marmatite. .. 

C. 

4,0 

3,85 

Fus. 

sol. 

34. 

51. 15. 

» 

a 

Bous. 

3 Zn S + Fe S. 


Chrislophîte.. . . 






34. 

45. 18. 

3. 

» 

Heï. 


- 

Marasmolite. . ......... 






39. 

49. 12. 

» 

D 

Shep. 



Rathite. 






33. 

47. 6. 


14. 

Tyl. 


479 

Wurtzite. 

R. 

4,0 

3,90 

Fus. 

Soî. 

34. 

58. 8. 

D 

Tft 

Frie. 

Zn S. 


Spiautérite... . . . 






33. 

64. 3. 

. » 

D 

Heu 



Suif, de Zinc avec Oxyde.. , 






S. 

O. Zn. 





480 

Voltzine. . . . . .. 

» 

4,5 

3,68 

Fus. 

Sol. 

27. 

3. 70. 



Four, 

4 Zn S d* Zn. 


Suif, de Cadmium.. 






S. 

Cd. 





m 

tireenockite. .. 

B. 

3,5 

5,00 

Inf. 

Sol. 

28. 

78. 



Thom. 

Cd S. 


Suif, d'Étain.. 






S. 

Sn, Cu, 

Zn. 

Fe. 



48* 

Stannîne. . . . 

C. 

4,0 

4,47 

Fus. 

Sol. i 

29. 

26. 29. 

19. 

6. 

Ram. 

(Sn, Cu, Zn, Fe] S, 


9 
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SULFURIDES. 



NOM. 

TYPE 

CR1ST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Sulfure de Plomb. 

.... 

.... 

.... 

.... 


S. Pb. 

Cu. 

Bi. 

Ag. Zn. 

As. 

Sb. 




483 

Galène. 

C. 

2,5 

7,60 

Fus. 

Sol. 

13. 87. 

» 

» 

» » 

» 

» 


Rob. 

Pb S. 


Bleischweif, Targionite, Stein- 
















mannite. 
















Clayte. 

• 







» 

» » 

10. 

6. 


Tay. 



Nolascite. 







» 

» 

» » 

5. 

B 


Dom. 



Schapbachite ( Wismuthsilbe - 
















rerz). 







» 

12. 

6. >» 

» 

» 


Mut. 


484 

Plumbéine. 

R. 

2,5 

6,90 

Fus. 

Sol. 

13. 87. 

» 

» 

» » 

» 

» 


Brei. 

Pb S. 

485 

Johnstomte. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

21. 79. 

» 

» 

» » 

» 

)) 


John. 

Pb S*. 

486 

Iluascolite. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

21. 52. 

» 

» 

» 27. 

» 

)> 


Dom. 

2 Pb S + 3Zn S. 

487 

Plunibocuprile. 

C. 

2,5 

6,40 

Fus. 

Sol. 

15. 65. 

20. 

» 

« » 

» 

)) 


Plat. 

2 Pb S + Cu* S. 


. de la Légrie. 






26. 52. 

19. 

» 

» » 

» 

3 


Sén. 



Suif, de PI. avec Antim. et Ars. 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

.... 

. . . . 

S. Sb. 

As. 

Pb. 

Cu. Fe. 

Mn. 

\rr 

Bi. 



488 

Géocronite. 

D. 

2,5 

6,54 

Fus. 

Sol. 

16. 10. 

5. 

67. 

2. » 

» 

» 

» 

Svan. 

5 Pb S + (Sb, As) S\ 


Schulzite. 







» 

65. 

2. » 

» 

» 

» 

Sau. 



Kilbrickénite. 







» 

70. 

» » 

» 

)) 

» 

Apj. 



Suif, de Plomb d’Alsau. 







» 

49. 

1. 4. 

2. 

)) 

» 

T rom. 


489 

lUéneghinite. 

0 . 

2,5 

6,30 

Fus. 

Sol. 

18. 19. 

» 

63. 

» » 

» 

» 

» 

Rath 

4 Pb S-f Sb S 1 . 

490 

Boulangérite. 

» 

2,5 

5,96 

Fus. 

Sol. 

19. 26. 

» 

55. 

» » 

» 

» 

» 

Ram. 

3 Pb S + Sb S*. 


Plumbostib, Embrithite. 















491 

Plagionite. 

0 . 

2,5 

5,40 

Fus. 

Sol. 

21. 38. 

» 

41. 

» » 

» 

» 

» 

Kud. 

5 Pb S -f 4 Sb S*. 

492 

Jamesonite. 

P. 

2,5 

5,61 

Fus. 

Sol. 

22. 35. 

» 

40. 

» 3. 

» 

» 

H 

Rose 

3 Pb S 4- 2Sb S*. 


Jam. ferrif . 







» 

31. 

» 14. 

» 

)> 

)) 

Ber. 



Ilétéromorphite. 







U 

47. 

» 2. 

» 

» 

» 

Rose 



Pfaffite (Bleischimmer). 







4. 

44. 

» » 

» 

» 

» 

Pfaff 



Zundererz. 









» 5. 

» 

2. 

» 

Bôrn. 


493 

Zinkénite. 

D. 

2,5 

5,34 

Fus. 

Sol. 

23. 45. 

» 

32. 

» » 

D 

» 

*> 

Rose 

Pb S + Sb S 5 

494 

Kobellite. 

D. 

2,5 

6,32 

Fus. 

Sol. 

18. 9. 

» 

41. 

1. 3. 

» 

» 

28. 

Satt. 

12 (Pb, Bi,Fe) S + Sb S 8 . 







































































SULFURIDES. 


57 



NOM. 

TYBE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


« 

K HaP avec A. fit. Ars. (Suite). 






S. Sb. 

As. Ph P, Il Ffi Anr 



495 

Bournonitc. 

I). 

2,5 

5,83 

Fus. 

Sol. 

20. 25. 

» 

42. 

13. 

* O • 

» )) 

Ram. 

2 Pb S+Cu’ S+Sb S*. 


Bourn. ferrif . 






14. 17. 

D 

36. 

17. 

14. 2. 

Klap. 



Wolfihite. . 






17. 24. 

» 

43. 

16. 

» » 

Scht. 


496 

Polytélite (Wcissgultigerz). . . . 

)) 

2,5 

5,46 

Fus. 

Sol. 

18. 24. 

» 

38. 

» 

» 20. 

Four. 

4 (Pb, Ag) S+Sb S*. 

497 

Frcieslébénitc (Schilfglaserz). . . 

0. 

2,5 

5,92 

Fus. 

Sol. 

19. 27. 

» 

30. 

1. 

» 23. 

Woh. 

9 (Pb, Ag) S+4 Sb S*. 

498 

Brongniartlte . 

c. 

3,5 

5,95 

Fus. 

Sol. 

19. 30. 

» 

26. 

» 

» 25. 

Dam. 

2 (Pb, Agi S+Sb S». 


Suif, de PI. avec Arsenic. . 






S. As. 

Pb. 






499 

Dufrénoysite . 

I). 

3,0 

5,56 

Fus. 

Sol. 

23. 21. 

56. 




Dam. 

2 Pb S+As S 5 . 

500 

Sartorite (Scléroclase). 

D. 

3,0 

5,39 

Fus. 

Sol. 

26. 29. 

45. 




Walt. 

Pb S+As S». 

501 

Jordanite. 

D. 

» 

d 

Fus. 

Sol. 

n. n. 

n. 




Rath 



Suif de Bismuth. 






S. Bi. 

Pb. 

Fe. 

Cu. Aer. 0. 



502 

Rismutbinc. 

I). 

2,0 

6,40 

Fus. 

Sol. 

19. 81. 

» 

» 

» 

» » 

Rose 

Bi S». 

503 

Cbiviatite. 

D? 

2,0 

6,92 

Fus. 

Sol. 

18. 62. 

17. 

1. 

2. 

» » 

Ram. 

(Bi, Pb) S». 

504 

Cosalite. 

I)? 

2,0 

» 

Fus. 

Sol. 

15. 43. 

39. 

» 

» 

3. » 

Gen. 

Bi S*+2 Pb S 

505 

Emplectite (Tannénile). 

D. 

2,5 

» 

Fus. 

Sol. 

19. 62. 

» 

» 

19. 

» » 

Schr. 

Bi S»+Cu* S. 

506 

Witlichénite. 

» 

2,5 

» 

Fus. 

Sol. 

19. 43. 

» 

n 

38. 

» » 

Sclir. 

Bi S»+3 Cu* S. 

507 

Patrinite (Nadelerz, Aïkinite). . . 

I). 

2,5 

6,75 

Fus. 

Sol. 

17. 36. 

36. 

» 

11. 

» » 

Fr. 

Bi S*+3 (Pb, Cu*) S. 


Retzbanyile (mélange). 






12. 39. 

36. 

» 

4. 

2. 7. 

llerm. 



Suif de Bism avec Oxvde 






S. Bi. 1 

0. 






508 

Harélinitc. . . . . 

» 

2,0 

6,60 

Fus. 

Sol. 

4. 91. 

5. 




Herm. 

Bi S+Jîi. 
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SULFUKIDES. 



NOM. 

TYPE 

CltlST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI* 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Sulfure de Cuivre. 

• . . * 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

S. Cu. Ag. 

Fe. 

Zn. Pb. 





509 

Chai cosine. 

D. 

3,0 

5,78 

Fus. 

Sol. 

20. 80. 

» 

» 

P D 


• 

Sch. 

Cu* S. 


Harrisite (pseudoni.) . 






21. 79. 

» 

p 

» » 



Gen. 



Ductownite (mélange). 






23. 46. 

» 

31. 

P » 



Shep. 



Carménite. 






27. 72. 

» 

1. 

» J) 



tr 

Ilahn 


510 

Cupréiue. 

R? 

2,7 

5,59 

Fus. 

Sol. 

20. 80. 

» 

» 

» » 



Brei. 

Cu* S. 

511 

Digénite. 

» 

2,5 

4,68 

Fus. 

Sol. 

30. 70. 

» 

» 

)) » 



Plat. 

Cu* S 4- 4 Cu S. 

512 

Covelline (Kupferindig). 

R. 

2,0 

4,63 

Fus. 

Sol. 

34. 65. 

» 

1. 

» » 



Hau. 

Cu S. 


Cantonite (pseudom). 





* 

34. 66. 

» 

» 

» )) 



Gen. 


5l3 

Chalcopyrite. 

Ca. 

4,0 

4,16 

Fus. 

Sol. 

35. 35. 

» 

30. 

» » 



Rose 

Cu S -f Fe S. 


llomichline. 






30. 44. 

» 

26. 

» » 



Rie. 



Barnhardite. 






30. 48. 

» 

22. 

P » 



Gen. 


514 

Phillipsite. 

C. 

3,0 

5,00 

Fus. 

Sol. 

28. 56. 

» 

16. 

» » 



Plat. 

3 Cu* S -h Fe* S 5 . 


.de Brillador. 






35. 38. 

» 

27. 

» » 



Dom. 


515 

Castillite. 

» 

3,0 

5,24 

Fus. 

Sol. 

26. 41. 

5. 

6. 

12. 10. 



Ram. 

2 R S + R* S. 

516 

Alisonite. 

» 

3,0 

6,10 

Fus. 

Sol. 

18. 53. 

» 

» 

» 29. 



Fiel. 

3 Cu* S + Pb S. 

517 

Cuprargyre. 

D. 

3,0 

5,60 

Fus. 

Sol. 

18. 53. 29. 

» 

» O 



Dom. 

3 Cu* S -f Ag S. 


Suif, de C. avec Anlim. . . . 

.... 

. . . . 

.... 

.... 

. . . . 

S. Sb. As. 

Cu. 

Fe. Ag. Zn. 

Hg- 



518 

Wolfsbergite. 

D. 

3,5 

5,01 

Fus. 

Sol. 

25. 48. 

» 

26. 

1 . » 

» 

P 

Rie. 

Cu* S 4- Sb S 3 . 

519 

Stylotype. 

D. 

3,0 

4,70 

Fus. 

Sol. 

25. 31. 

» 

29. 

7. 8. 

» 

1) 

Kob. 

3 (Cu*, Ag, Fe)S + Sb S 3 . 

520 

Tétraédritc. (Panabase). 

C. 

4,0 

4.90 

Fus. 

Sol. 

25. 28. 

» 

35. 

6. 3. 

3. 

» 

Kuhl. 

4 (Cu* f Fe,Ag,Zn)S + SbS 3 . 


Coppite. 






27. 29. 

d 

30. 

14. » 


D 

Bec. 



Aphtonite. 






30. 25. 

10 22 

» 

33. 

32 

2. 3. 

7. 


S van. 

P|G 



Tétr. ferrif. 






3. 

19 1 

\ 

3. 


521 

Uermcsitc . 

C. 

3,5 

5,51 

Fus. 

Sol. 

i U . MM. 

22. 21. 

» 

28. 

« 5. 

1 • 

»• 

24. 

JL 10« 

Rie. 

4 (Cu*, Hg, Ag) S 4- Sb S 3 . 


Schwatzite (Spaniolite) . 






23 22 

n 

35 


O 

16 

Wp irl 


522 

Freibergite (Weissgültigerz). . . . 

C. 

4,0 

4,90 

Fus. 

Sol. 

MO. MM* 

22. 25. 

» 

oo . 

15. 

99 M . 

6. 31. 

M • 

1. 

1 V . 

» 

Rose 

% 

4 (Ag,Cu‘,Fe,Zn)S + SbS 8 . 








25. 27. 

» 

30. 

4. 10. 

4. 

M 

Ram. 

4 (Cu ! , Ag, Fe, Zn) S + Sb S 8 . 













































































SULFURIDES. 


59 



NOM. 

TYPE 

ClttST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Suif, de C. avecAnt. et Ars. 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

S. 

Sb. 

As. 

Cu. 

Fe. 

Zn. 

Ag. 

Ri. 

Pb. 



523 

Panabase (Fahlerz). 

C. 

4,0 

4,74 

Fus. 

Sol. 

27. 

12. 

10. 

41. 

5. 

4. 

1. 

» 

» 

Rose 

4(Cu ! ,Fe,Zn,AgjS +(Sb,As}S 3 


Annivite . 






26. 

9. 

12. 

37. 

6. 

2. 

3. 

5. 

» 

Rrau. 



Fournétite. 






23. 

22. 

8. 

32. 

3. 

» 

» 

n 

12. 

Mène 



Sandbergérite . 






25. 

7. 

15. 

41. 

2. 

7. 

» 

» 

3. 

Merb. 



StudériLe . 






24. 

16. 

12. 

39. 

3. 

5. 

1. 

» 

» 

Fell. 



Suif, de C. avec Ars. . . . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

S.* 

As. 

Cu. 

Fe. 

Zn. 

Pb. 

Ag- 





524 

Tennantite . 

c. 

4,0 

4,73 

Fus. 

Sol. 

27. 

19. 

52. 

2. 

n 

» 

)) 


• 

Ram. 

4 (Cu 1 , Fe) S+As S 5 . 


Erythroconite (Kupferblende). . 


• 




28. 

19. 

42. 

2. 

9. 

» 

» 



Plat. 


525 

Enargite (Guayacanite). 

D. 

3,0 

4,36 

Fus. 

Sol. 

32. 

18. 

49. 

1. 

» 

» 

M 



Plat. 

3 Cu 1 S+As S 5 . 

526 

Binnite. 

C. 

3,0 

4,40 

Fus. 

Sol. 

28. 

30. 

37. 

1. 

» 

3. 

1. 



Uhr. 

3 Cu* S+2As S 3 . 


Suif de C avec Oxvde 






S. 

du. Gu. 

H. 








527 

Marcylite. 

» 

3,0 

4,30 

Fus. 

Sol. 

17. 

32. 

41. 

10. 






Tyl. 

Cu S+Cu 11. 


Suif de Mercure. 






S. 

IÏS- 










528 

Cînabre. 

R. 

2,5 

8,20 

Fus. 

Sol. 

14. 

O 

86. 








Sch. 

Hg S. 

529 

Elhiopsite (Suif, noir). 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

7. 

93. 








Berz. 

Hg> S. 


Suif de M avec Séléniurc 






S. 

Ilg. 

Se. 

Zn. 







4 

530 

UUUi Uv IVâ • U f v v UvlVIiiui 

Onofrite. 

» 

2,5 

5,60 

Fus. 

Sol. 

11. 

82. 

7. 

» 






Rose 

4 Ilg S+Hg Se. 


Riolite (Gulébrite). 

















531 

Guadalcazite. 

R. 

2,5 

7,00 

Fus. 

Sol. 

n. 

n. 

n. 

n. 






Del C. 
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SULFURIDES. 




NO II. 

TYPÉ 

CFOST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

Fti'Sl— 

R! LITE. 

SOLU¬ 

BILITÉ, 

COMPOSITION, 

FORMULE. 

— 


Sulfure cTArgent, ...... 






S, 

à g 

Gu. Fg. 






632 

Arffyrose (Argôntïte).. . 

C. 

2,5 

7,24 

Fus. 

Sol. 

13. 

87, 

D » 



Lind. 

Ag S. 



Silberschwârze (mélange). 














533 

Daléminsilc.. . , 

D. 

2,5 

7,04 

Fus. 

Sol. 

13. 

87. 

» 3) 



Brei. 

Ag S. 

« 

53 i 

Aèanlhitf! ......... 

D. 

2,5 

7,19 

Fus. 

Sol. 

13. 

87. 

» n 



Wes. 

À£ S 


535 

Jalpaïlc, ....*....**** 

C. 

2,7 

6,89 

Fus. 

.Sol. 

14. 

72. 

13. 1. 



Rie. 

3 Ag S+Cu* S. 


536 

Slronieyérîne. , . * .. 

D. 

3,0 

6,30 

Fus. 

Sol, 

16. 

53. 

31. » 



Stro, 

Ag S+Cu* S. 



Suif. cTA. avec Ant. et Ars. . 






S. 

Sb, 

As, ÀQf 

Ou, 

je. Pii. 




537 

Psalurosc (Sprôdglaserz). 

D. 

2,5 

6,27 

Fus, 

Sol. 

16. 

15. 

» 69. 

» 

B B 

Rose 

6 Ag S+8b S 3 . 


538 

Pyrargyrite (Argyrythrose). . , . 

a. 

3,0 

5,86 

Fus. 

Sol. 

18. 

22. 

» 60. 

» 

B » 

Woh, 

3 Ag S+Sb S*. 


539 

Pyrichrolitc (Feuerblende). . . . 

0? 

2,3 

4,23 

Fus. 

Soi* 

n. 

n. 

» 62. 

D 

» » 

Brei. 



540 

Miargyrite. 

0. 

2,3 

5,40 

Fus, 

Sol. 

22. 

39. 

» 37. 

1 . 

1 . » 

Rose 

Ag S+Sb S*. 



Hypargyrite. 















Kenngottile.* 






22, 

40. 

» 35. 

» 

1. 2. 

Dam. 



541 

Polybasile, ............ 

D. 

3,0 

6,2) 

Fus. 

Sol. 

17, 

5, 

4. 64. 

10. 

» B 

Rose 

9 {Ag, Cn’) S+{Sb, As) S 3 . 


542 

Proustite. ... 

R. 

2,5 

5,50 

Fus, 

Sol. 

19. 

î. 

15. 65. 

» 

» B 

Rose 

3 Ag S+As S*. 


543 

Xanlbocon .* . . 

D. 

2,0 

5,20 

Fus. 

Sol. 

22. 

d 

14. 64. 

B 

J> » 

Plat* 

3 Ag S+As S 3 . 


544 

ftittiiigérite, ,. 

0. 

3,0 

» 

Fus. 

Sol, 

n. 

» 

n. n. 

» 

» 13 

Zip, 




Suif, de Ruthénium. . , . . 






S. 

R U . 

Os, 






545 

Laurite. . 

C. 

7,5 

6,99 

t 

ïnf. ! 

SoL 

32. 

65. 

3. 



Woh. 

12 Ru* S 3 + Os S*. 





































































SULFURIDES. 
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NOM. 

TYPE 

CR1ST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


GENRE SULFATE. 















Sulfate de Potasse . 

. . . . 

• • • • 



. . . . 

S. K. Am. 

idg. Cu. h. 






Sifi 

Glasérite (Aphtalose) . 

D. 

3,0 

1,73 

Fus. 

Sol. 

46. 54. 

» 

» » )) 




Smit. 

K S. 

547 

Taylorite . 

» 

2,0 

» 

Fus. 

Sol. 

48. 47. 

5. 

» » » 




Tay. 

(R, Am) S. 

548 

Misénite . 

i> 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

57. 37. 

» 

» » 6. 




Scac. 

R S* +11. 

549 

Picromérido (Schœnite) . 

0. 

2,5 

» 

Fus. 

Sol. 

40. 23. 

» 

10. » 27. 




Reic. 

(R, Mg) S + 3 il . 

550 

Cyanocbroïle . 

0. 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

36. 21. 

» 

» 18. 25. 




Scac. 

(K, Cu) S+ 311. 


Sulfate de Soude . 

. . . . 




. . . . 

S. Sa. 

Ca. 

Mg. 11. C. Cl. 

Na. 

K. 

Am. 



551 

Tbcnardite. 

D. 

2,5 

2,73 

Fus. 

Sol. 

56. 44. 

» 

)> » » )) 

» 

»> 

» 

Casa. 

Na §. 


Maki te. 






48. 46. 

» 

» B 6. » 

» 

» 

» 

Ab. 



Sulf.etChl.de Soude (mélange). 






29. 27. 

» 

» » 6. 22. 

16. 

» 

» 

Bous. 


552 

Dlirabilite.! . . . 

0. 

1,5 

1,48 

Fus. 

Sol. 

25. 20. 

» 

» 55. » » 

» 

» 

» 

Haw 

Na § + 10H. 


Mirab. effleurie (Exanlhalose). . 







» 

» 20. » » 

» 

» 

» 

Beu. 



Reussine. 






41. 24. 

D 

5. 30. » » 

d 

n 

» 

Reus. 

• 

553 

Lecontitc. 

D. 

2,5 

» 

Fus. 

Sol. 

46. 18. 

» 

» 20. » » 

» 

3. 

13. 

Tay. 

(Na, Am, R) S + 211. 

554 

Glaubérife. 

0. 

3,0 

2,85 

Fus. 

Sol. 

58. 22. 

20. 

» » » » 

» 

» 

» 

Bron. 

Na S + Ca S. 


Polyhalite gris. 







19. 

7. » » » 

D 

» 

» 

Ber. 


555 

Blœdilc. 

D? 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

48. 18. 

» 

12. 22. » » 

» 

» 

» 

Hau. 

(Na, Mg) § + 211. 


Astrakanite. 






45. 18. 

» 

15. 22. » n 

» 

» 

» 

Gob. 


556 

Lœwéite. 

Ca. 

3,0 

2,37 

Fus. 

Sol. 

53. 19. 

» 

13. 15. « » 

» 

» 

» 

Kar. 

(Na, Mg) § + H. 


Sulfate d’Ammoniaque. . . 






§. Am. 

II. 







557 

Mascaguinc. 

Ü. 

2,5 

1,72 

Fus. 

Sol. 

53. 35. 

12. 





Ram. 

Am S+Ù. 


Boussingaultite (mélange).. . . 






• 




































































62 


SULFUR1DES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Sulfate de Baryte. . 






g. fia. Sr. Ca. Fe. Si. 



558 

Barytine . 

D. 

3,5 

4,72 

Fus. 

Ins. 

34. 66. » » » » 

Stro. 

fia S. 


Allomorphite. 







Hau. 



Schoarite. 






30. 60. » » w 10. 




Calstron baryte. 






37. 54. 4. 3. 2. » 

Haid. 



Barytocélestine. 






35. 56. 9. » » » 

Ram. 


559 

Dréelite. 

R. 

3,5 

3,40 

Fus. 

Sol. 

39. 53. » 8. » » 

Duf. 

3 feaS+CaS. 


Suif, de Strontiane. 






S. Sr. fia. Ca. C. 

. 


560 

Célcstine. 

D. 

3,5 

3,96 

Fus. 

Sol. 

43. 57. » « » 

Stro. 

Sr S. 


Barytocélestine (de Thomson). . 






41. 36. 23. » » 

Thom. 



Calccélestine. 






31. 40. » 16. 13. 

Daur. 

/ 



Suif, de Chaux. 







A 

561 

Karsténite (Anhydrite). 

L). 

3,5 

2,96 

Fus. 

Sol. 

58. 42. » » » » 

Stro. 

Ca S. 


Leedsite. 






52. 30. 18. » » » 

Thom. 


562 

Polyhalitc (Ischélite). 

0? 

3,0 

2,76 

Fus. 

Sol. 

53. 18. » 16. 7. 6. 

Ram. 

3 (Ca, Mg)S + KS + 2H. 


Mamanile. 









563 

Gypse. 

0. 

2,0 

2,33 

Fus. 

Sol. 

46. 33. » » » 21. 

B u ch. 

Ca S + 2 H . 


Suif, de Magnésie. 






S. Mg. H. 



564 

Kiesérite. 

» 

2,0 

2,52 

Fus. 

Sol. 

58. 27. 15. 

Ram. 

Mg S+H. 

565 

Epsomite. 

D. 

2,2 

1,75 

Fus. 

Sol. 

32. 17. 51. 

Stro. 

MgS + 7 II. 























































SULFURIDES. 
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NOM. 

type 

CRIKT. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOMTI ON. 


Suif, de Magn. avec Chlor. 



. . . . 



g. Cl. lilg. 

K 

. Na, 

II 





566 

Cainile. .... 

)> 

2,JS 

2,13 

Fus. 

Sol. 

31. 19. 16 

U 

> 3. 

18. 





Suif. tY Alumine.. . 






S. Al. K. Na.. 

km. i 

||fT 
ri D . 

Sfn. Fe. Pe. Cu. 

IL 

667 

Alunuane. ............ 

R? 

3,0 

2,77 

Inf. 

Ins. 

61,39. » 

» 

n 

» 

>i n 

B 

» 

B 

568 

Alunogènc (Céramohalite). 

|ot 

2,0 

1,80 

Fus. 

Sol. 

36.15. b 

Ü 

» 

II 

J0 » 

B 

11 

49. 









B 

b 

» 

Il B 

II 

B 

54. 

569 

Webster île. ........... 

» 

2*0 

1,66 

Inf, 

Sol. 

23.30. » 

B 

» 

I) 

B B 

11 

)> 

47. 

570 

Paraluiüïnïtc ........... 

B 

2,0 

11 

Inf. 

Sol. 

H. 38. « 

B 

si 

n 

Il » 

B* 

D 

48. 


Wèbslérite de Bernon. . . . . . 






20. 40. b 

B 

ii 

n 

B B 

B 

J> 

40. 

57! 

Fcleobanyte. .. 

D. 

1,6 

2,33 

Inf. 

Sol. 

17.46. » 

1> 

j> 

ï> 

B » 

ï> 

U 

37. 


..de Huelgoat, . . . 






13.44. » 

B 

» 

il 

J) 1) 

B 

B 

43, 

575 

Alunite. ... . . . . 

R. 

4,0 

2,79 

Inf. 

Ins. 

38.35.10, 

» 

» 

» 

B » 

» 

ï> 

17. 


Lœwigïte... 






36,35.10. 

» 

n 

B 

B 11 

» 

B 

19. 

573 

A 1 un gra [limite. 

D? 

4,0 

2,71 

Inf. 

Ins. 

39.37.11, 

» 

» 

B 

B B 

B 

B 

13. 

574 

Alun .. 

C. 

2,5 

1,97 

Fus. 

Sol. 

34.11.10, 

B 

» 

B 

Il 11 

B 

B 

45. 

575 

S ad alun (Solfatarîte). ...... 

C, 

3,0 

1,88 

Fus. 

Sol. 

38,12. « 

8. 

» 

B 

B Il 

B 

l> 

42. 

576 

Aiumonalun (Tschermigite). . . . 

C. 

2,0 

1,75 

Fus. 

Sol. 

35.11. » 

)> 

G. 

» 

1) B 

B 

ï> 

48. 

577 

Pickérîngite.. 

0? 

1,0 

» 

Fus. 

Sol. 

36.12. » 

» 

» 

G. 

» J> 

B 

1) 

46. 








36.10. » 

» 

» 

6. 

2, » 

>1 

U 

46. 

573 

A pj oublie. 

Û? 

» 

» 

» 

» 

34.11* » 

» 

n 

i> 

7. B 

11 

B 

48, 


île SU'li^mniÏ7 . . . . 






35.10. » 

t> 

i> 

B 

10. B 

U 

» 

45, 

579 

Ilalotrichite (Alun de plume). . . 

b 

2,0 

n 

Fus. 

Sol. 

36,11. » 

b 

il 

11 

B 10. 

11 

Ï1 

43* 


H versait.. 






35,11. » 

» 

d 

2. 

n 6. 

B 

B 

46. 








34, 7. « 

» 

J) 

J. 

n 11, 

B 

IV 

47. 

580 

Pissophane... 

» 

2,2 

1,98 

Inf. 

Sol. 

13.35, » 

b 

» 

» 

» b 

10. 

B 

42. 

581 

Cupralun .. 

» 

» 

II 

Fus. 

Sol. 

44.14, » 

ï> 

» 

jï 

» B 

» 

11. 

31. 


FO U U U LE. 


Reic. 


Uten. 
Ram. 

Mil!. 

Stro. 

Wol. 

Lass. 

Hau. 
Ber. 

Ram. 

Lôw. 

Ram. 

Ber a. 

Thom. 

Stro. 

Oay. 

Sm. 

Apj. 

Beu. 

Ram. 

Fore. 

Bran. 

Fr dm 
Beu. 


3 % S+2(K, Ka) C1+01Ï. 


Al S*. 

Al S 3 +18IÏ. 

Al S+9II. 

Al* S+15Û. 

Al* S+I01Ï. 

3 Al S"fK S+9II. 

3 Al S+K S+6I1. 

Al S 8 +fc S+24IÏ. 
Al § 8 +Sa §+2011? 
Al S 3 +Àm S+24II, 
Al § 3 +filg S+221Ï. 

Al S s +Mg S+24II. 

Al S*+Fe §+2411. 


(Al, Fe) s §*+3011, 
Al S 8 +ûu S+12II. 


10 





























































SULFU RIDES. 


<34 



NOM. 

T Y P F. 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Sulfate d'Urane 






S. CO. U- Ca. Cu. 11. 



582 

Johannilc. 

0. 

2,5 

3,19 

Inf 

Sol. 

20. G8. » » 0. 6. 

Lind. 

2 C0 S-fOu S+4 11. 








12. 80. » 3. » 5'. I 

I 


583 

Voçlianite (Joli, basique). 






12. 80. # » 3. 5. 

Lind. 

3 CO S+5 11. 

584 

Uranocbalcitc. 

» 

2,7 

» 

Inf 

Sol. 

20. 36. » 10. 6. 27. 

Lind. 

CÛ §*+(0a, Cu)*S+18 ft. 

585 

Daubérite . 

D. 

» 

» 

lnf. 

Sol. 

4. » 81. » » 15. 

Dau. 

O 6 S+18 Û. 








7. » 71. » » 22. 

l . . 



(J rnrnnise 







Lind. 









10. » 67. 3. » 20. j 









1 

I 

13. » 68. I. » 18. 

i 



Uranblüthe (Zippeïte de Da?ia). . 

• 




....( 

1 

18. » 62. » 5. 15. 

j Lind. 


586 

Medjidite . 

» 

2,5 

ï) 

Inf. 

Sol. 

21. » 37. 7. » 35. 

Sm. 

0 fï+La 11. 


Suif de Manganèse . 






S. Mn. %. H. 



587 

Fauscrite. 

D. 

2,3 

1,88 

Fus. 

Sol. 

34. 20. 6. 40. 

Mol. 

2 Mil S+% S+16 II. 


Suif, de Fer . 






S. Fe. Al. IS'a. H. 



588 

Apatélite. 

» 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

43. 53. » » 4. 

Meil. 

Fc 3 S 8 +2 H. 

589 

Coquimbiie. 

R. 

2,5 

2,10 

lnf. 

Sol. 

43. 27. » » 30. 

Rose 

Pe S 3 +9 H. 


Blakeïte . .. 






42. 29. » » 29. 

Bla. 









43. 30. » » 27. 

Ulr. 



Misy.. 





•• 

47. 41. » » 12. 

List 



Carphosidérile. 






32. 50. » » 18. 

Pis. 



Moronolite 






34. 47. 1. 4. 14. 

Tyl 



Pastreïte. 






33. 50. » » 17. 

Bcre 


590 

Copiapite. 

R? 

2,5 

1,90 

lnf. 

Sol. 

42. 33. » » 25. 

Rose 

Pe* S 8 +12 II. 

591 

Raimondite. 

R. 

3,0 

3,20 

Inf. 

Sol. 

35. 47. » « 18. 

Rube 

Pc* S 3 +7 11. 

592 

Fibroferrite (Slvpticite). 

» 


1,84 

lnf. 

Sol. 

30. 33. » » 37. 

Pis. 

Pe S*+I0 H. 




















































SULFURIDES. 


65 



NO». 

TYPE 

CRfST. 

tir- 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ, 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE, 


Sulfate de Fer (suite), . 






S. 

Se. 

il. 

&. 

Na. Fc. Zn. fl. 



593 

Jarosite, 

B. 

1,9 

3,25 

Inf. 

Sol. 

32. 

49. 

1. 

6. 

I. » » 11. 

Fcrb. 

5 Fc S + ît 3 + 10II. 








j 32. 

47. 

» 

8. 

» » » 13, 

Ram. 



Gelbeîsenerz, . 




. , * . 


| 32. 

50. 

» * 

» 

5. » » 13. 

Sch. 


591 

Pittizite. 

B 

3,5 

a,10 

Inf. 

Sol. 

16. 

63, 

» 

ï> 

» B » 21. 

Berz. 

Fc* 3 + 6 II. 


Glockérite . 






15. 

64. 

i 

m 

» » » 21. 

ïloch. 



Pîssophane jaune. 






12. 

40. 

7. 

» 

» jo » 41. 

Erdin. 



Pitüz. de Goslar. 






13. 

70. 

» 

» 

» » » 17, 

Jord. 



— de Ronchamp. ...... 






9. 

69. 

» 

» 

» » » 22. 

Ebeî. 



■—. f] e tvï o r î 11 ni 






6. 

81. 

« 

» 

» » b 13. 

Sch, 


595 

It cerne ri le. . . . . ........ 

O. 

2,7 

2/17 

Inf. 

Sol. 

42. 21, 

» 

» 

» 7. 2, 28, 

G rai. 

Fe S s + (Fe, Zn) S +12 fl. 

596 

Botryogène, .. 

O. 

2,5 

2,03 

Inf. 

Sol. 

32. 

24. 

» 

JO 

b 11. » 33. 

Berz. 

Fe S* + l : 'e S + 12 H. 

597 

Voltaïte.. 

c. 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

48. 

18. 

2. 

4. 

b 12, » 16. 

Ab. 

2 FeS 3 +3 {Fe, R) S+12 fl. 


Pettkoïte. 













598 

Mêla literie... 

O. 

2,0 

1,83 

Inf. 

Sol. 

29. 

b 

» 

» 

b 26, » 45. 

Ram. 

FeS + 7 fl. 








37. 

7. 

» 

» 

b 14. » 42. 

Lef, 


599 

Tauriscltè.. 

D. 

2,0 

1,83 

Inf. 

Sol. | 

29. 

» 

» 

» 

b 26. » 45, 

YoJg. 

FeS + 7 fl. 


Tecticite (Braunsalz). 














'snir dpi* 1 AVer \rs et Ph 






S. 

As. 

R 

£e 

. Pb. Cu. fl. 



600 

Beudantite (de Lévy) .* * * 

R. 

4,5 

4,00 

Inf. 

Sol. 

12. 

12. 

» 

40. 

27. » 9. 

Perc. 

Fe s 3* + Pb* As + 9 11. 

60] 

Corkite. 

R. 


4,29 

Inf. 

Sol. 

14. 

» 

9. 

41. 

, 24. 2. 10. 

Ram. 

Fe‘ S 3 + Pb a P + 9 fl. 

603 

Diadochîte. . * * 

» 

3,0 

2,03 

Fus, 

Sol. 

15. 

B 

15. 

40 

. » » 50. 

Plat. 

2 FeS* + Fe*P s + g2fl. 








s. 

Si. 

H. 





603 

Pyroméliae ; M orén osi te). 

D? 

2,2 

2,00 

Fus, 

Sol. 

39. 

27. 

44. 



Fui. 

Si S+7 fl. 


G ap i te (Epîmillêrite). 








































































GG SULFUR1DES. 














































SULFURIDES. - I0D1DES. 67 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU- 

RETÉ, 

DEN¬ 

SITÉ* 

FUSI¬ 

BILITÉ» 

SOLï'* 

BlLlTÉ, 

COMPOSITION 

formule. 


Snlfpffi Hr: Cuivre fSuite) 






S. Cu. Ca. Fe. Al. fi. 



615 

LangUc. . *.*,.,..... * 

D. 

3,5 

3,OS 

Fus. 

Soi. 

17. 66. 1. » » 16. 

Pis» 

Ca* S+4 Ï1 


Devillme (Lyeïlite) . 




• • ■ * 


23. 51. 7. 3. » 16. 

Pis, 



Wnn.rKvard ï f r /m fil n n ^fil 






13. 47. » » 18. 22. 

Chur, 


616 

Lettsomite (Cyanotrïchile), * » , 

R? 

» 

» 

Fus. 

Sol, 

16. 48. » 1, 11. 24. 

Pcrc. 

Cu 9 3+Xl S+12 fi. 


fl ri P fin iv nvfip Oilnrnrfi, 






S. Cl. Cu. Cu. fi. 



GiT 

Conneliite, » . , , . . 

R. 

P 

>î 

B 

Fus* 

Sol, 

n. n. n. n. n. 

Conn, 



XIX* FAMILLE. 






IODIDES, 




innmip.* 






ï. Na, Mg, Zn. 



GIS 

lod. de Sodium, 

G. 

il 

» 

Fus, 

Sol. 

SB. 45, b » 

Berz. 

Na I. 

619 

lod. de Magnésium, , * ■ - . ■ 

» 

ïï 

» 

Fus, 

Sol. 

91, » 9. » 

Del R. 

Mg 1. 

620 

lod. de Zinc . 

71 


l> 

Fus, 

Sol. 

SO, b » 20, 

Ment. 

Zn I. 








!. Pb. 



621 

B h s lame alite, , . . 

R. 

» 

il 

Fus, 

Sol. 

55. 45. 

Rust. 

Pb 1. 


iod. de PL avec Oxyde. . . 






ï. Cl. Pb. Pb. 



022 

Mumbiodite (Schwarlzenbcrgite) , 

R, 

2,5 

6,30 

Fus. 

Sol. 

19. 3. 54. 24. 

Lîeb, 

Pb (I,CI)+2 î*b. 
































































m 


IQDIDES. — RROMIDES. 



NOM. 

T¥ PE 

CRI ST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU- 

BLUTÉ 

COMPOSITION. 

623 

lodurc do Mercure ? 








lodure d’Àrgent . 






I. A g. Hg. 

624 

lodargyre. ... 

R. 

1,0 

6,67 

Fus. 

Sol. 

54. 46. » 


Toeornalite. 






53. 42. 5 


ïod. d’Arg. avec Bromure. . 






I. Br, Ag. 

623 

ïodbroimte. 

C. 

ï> 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. 

■ 


XX e FAMILLE. 






BROMIDES. 


GENRE BROMURE, 






Br. Na. Mg. Zn. 

626 

Bromure de Sodium... 

C. 

» 

» 

Fus, 

Sol. 

78. 22, » n 

627 

Brom, de Magnésium.. 

n 

ï> 

v> 

Fus. 

Soi. 

87. » 13, i> 

628 

Brom. de Zinc.. . . . . 

» 

iï 

n 

Fus, 

Sol. 

71. » b 26. 


Brom. d’Àrgent ...... 






Dr. Ag. 

626 

Bromargyre, .. 

C. 

2,0 

6,20 

Fus. 

Sol. 

43. 57. 


Brom. d'Arg. avec Chlorure. 






Br. CL Ag. 

636 

Embolïte.. 

c. 

2,0 

5,81 

Fus. . 

Sol. 

20. 13. 67. 


Mégabromile.. , 






27. 9. 64. 


Mlérobromite. 






12. 18. 70. 


FORMULE, 


Dam, 
Dom, 


Ag L 


Dam. 


Na Br. 
Mg Br. 
Ment Zn Br. 

Bert, Ag Br. 


Fiet 

Piic. 

Rie. 


2 Ag Br+3 Ag CL 

























































CIILORIDES. 


69 



NOM. 

TYPE 

CftlST. 

DU¬ 

RETÉ* 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ* 

COMPOSITION. 

FORMULE* 


XXI e FAMILLE. 






CIILORIDES. 



GE^JRK CHLORURE. 









Chlorure de Potassium* . * 






Cl. K. Mg. Am. Fe. fl. 


631 

Sylvine. * * ..* . * * . 

G* 

2,0 

1,99 

Pus* 

Sol. 

48* 52. ï> » » » Vog. 

K Cl. 

632 

Carnallite* 

D* 

2,0 

1,60 

Fus* 

Sol. 

39. 14. 9. » » 38. Oest. 

(K, Mg) Cl -F 4 H. 

633 

Krémergite.» 

G. 

i> 

» 

Fus. 1 

Sol. 

55. 12. » 6. 17. 10. Krem. 

2(K,Am)Cl+Fe*Cl»+3lL 


Chlor. de Sodium,. 






CI* Na. K. IL 


634 

Sa 1 mare (Sel gemme). *..***, 

C* 

2,0 

2,22 

F us. 

Sol* 

61. 39. » » Ram, 

Na CL 

635 

Hydrobalite. * J 

0. 

2,0 

» 

Fus* 

Sol, 

38* 24* » 38. Mi Es. 

Na Cl + 4 H. 

636 

RatrikaLïte. ***.,,*• 

» 

2,0 

s 

Fus. 

Soi* 

56. 24. 20* d Scac. 

(Na, K) Cl. 


Chlor. de Sod. avec Sulfate. 






CI. S. Na. lilg. 


637 

ftlartinsite* *,*,...****, 

» 

2,0 

» 

Fus. 

Sol. 

55. 6. 36. 3. Kars. 

10 Na Cl + ïlgS. 


Chlor* d'Àmmonium. * * . 






Cl. Am. 


638 

Salmiac.. 

C. 

2.0 

1,55 

Fus. 

Sol. 

66. 34. Klap. 

Am Cl. 


Chlor. de Calcium. * * . , . 






Cl. Ca. 


639 

iIydro|iMlite* 

» 

» 

ï> 

Fus* 

Sol. 

64. 36. Haas. 

Ca CL 



































































70 


CIILOR IDES. 



NOM. 

TYPE 

DU- 

DEN¬ 

FUSI¬ 

SOLU¬ 





CïlIST. 

RETÉ. 

SITÉ. 

BILITÉ. 

BILITÉ. 

NOM. 


FORMULE. 


Chlorure de Magnésium. . . 






Cl. Mg. Ca. fl. 



640 

Tacliydrite. 

R. 

» 

4,67 

Fus. 

Sol. 

40. 10. 7. 43. 

Ram. 

(Mg, Ca) Cl+ 4 H. 


Chlor. de Manganèse. . . . 






Cl. Mn. fl. 



641 

Scacckite. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. 

Scac. 



Chlor. de Vanadium. 






CI. V. 



642 

Zimapanite. 

» 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

51. 49. 

Del R. 

V Cl*. 


Chlor. de Fer. 






Cl. Fe. 

34. G6. 



643 

Molysite (Eisenchlor). 

R? 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

Scac. 

Fe* Cl 3 . 


Chlor. de Plomb. 






Cl. Pb. 



644 

Colunnite. 

D. 


5,23 

Fus. 

Sol. 

26. 74. 

Cl. Pb. PI). Cu. Cu. fl. 

14. 41. 45. » » » 

Mont. 

Pb Cl. 

Chlor. de PI. avec Oxyde. . 


645 

Matlockitc. 

Ca. 

3,0 

7,21 

Fus. 

Sol. 

Sm. 

Pb Cl-fPb. 

646 

iMendipite. 

D. 

3,0 

7,10 

Fus. 

Sol. 

10. 29. 61. » ♦ » >» 

Schn. 

Pb Cl+2 Pb. 

647 

Percylite. 

C. 

2,5 

» 

Fus. 

Sol. 

19. 28. 30. 8. 10. 5. 

Perc. 

(Pb, Cu) Cl-f (Pb, 6u)+2 fl. 


















































CHLORJDES, 


648 


649 


650 


651 


m 


653 


654 

653 


656 


NOM. 

TYPE 

CBiST, 

DU¬ 

RETÉ, 

DEN¬ 

SITE. 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

BOLU- 

UILITÊ. 

COMPOSITION. 

ChL de PL avec Carbonate. 






CI. C. Pb. fib. 








* 


Phos^éiiite. 

Ca. 

3,0 

6,10 

Fus. 

Sol. 

13. 8, 38. 41. 

Ram. 

Chlor, de Cuivre. 






CL Cu. 


Nantokite.. . . . 

Dï ; 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

36, 64. 

Dom. 

Chlor. de C- avec Oxyde. . 





■ * * • 

CI. Cu. Cu. fi. 








16. 15. 56. 13. 

Mal. 

Atacamitc. ............ 

D. 

3,5 

3,70 

Fus. 

Sol. 









15. 14. 53. 18. 

Fiel. 

Botallackite .. 






14, 14. 49. 23. 

Chur, 

Tallingite. 

i> 

3,0 

3,50 

Fus. 

Sol. 

H. 10. 54. 25. 

Chur. 

ChL de C. avec Carbonate/ 

■ — * 





Cl. C, Cu. Cu. fi. 


Thalassite... 

n 

» 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. n, n. 

Shep. 

Chlor. de Mercure . . . . . 

. . . . 



. . . . 


CL Hg. Se. Se. ftg. 


Calomel . 

Ca. 

1,5 

6,48 

Fus. ! 

SoL 

15. 83. » » » 

Ram, 

Coceînite (Galom. sélénif*)?. . . 

D? 

1,0 

» 

Fus. 

Sol. 

n. n. n. » » 

Del C. 

Kœhléritc (Onofrîle de Kohler). 


ï> 


Fus. 

Sol. 

14, 8t. 11 1. 4? 

Kohl. 







C). Ag. Al. 


Cérar^yre. 

C. 

1,5 

5,43 

Fus. 

In s* 

25. 75. » 

Klap, 


... 





8. 25. 67. 

Klap, 


EÛKHULE, 


Pb Cl+Pb C. 

Cu 1 Cl. 

Cu Cl-f3Ca +3 fi. 
Cu Cl + 3Cu + 4ÏI 

Cu Ci + 4Cu + 8H 

11g 3 Cl. 

Hg* Cl, Se Hg. 

Ag Cl. 

11 


t 
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FLUOR IDES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XXII» FAMILLE. 







FLUORIDES. 




GENRE FLUORURE. 













Fluorure de Sodium. 






Fl. Na. Al. Ca. 

Si. Fe. 

Mff 

H. 



637 

Cryolitc. 

00. 

2,5 

2,96 

Fus. 

Ins. 

54. 33. 13. » 

» » 

» 

» 

Chod. 

3 Na Fl+Al Fl 3 . 

658 

Ciiiolite. 

Ca. 

4,0 

2,89 

Fus. 

Ins. 

58. 24. 18. » 

» » 

» 

» 

Ram. 

3 Na F1+2A1 Fl 3 . 


Chodneiïite. 






56. 28. 16. » 

» » 

)) 

» 

Ram. 



Arksutite. 






52. 23. 18. 7. 

» » 

» 

r 

Hag. 


639 

Paclinolile. 

0. 

2,5 

2,92 

Fus. 

Sol. 

51. 12. 11. 17. 

» » 

)» 

9. 

Hag. 

3 (Ca, Na) Fl+Al Fl 8 +2fl. 


Thomsénolite.. 






52. 8. 15. 15. 

» » 

» 

10. 

Ilag. 



Géarksutite. 






41. 3. 16. 19. 

» » 

» 

21. 

Hag. 



Ilagemannite (mélange). 






41. 9. 12. 11. 

8. 6. 

2. 

11. 

Hag* 



Fluor, de Calcium. 






Fl. Ca. 






660 

Fluorine. 

C. 

4,0 

3,19 

Fus. 

Sol. 

49. 51. 




Rerz. 

Ca Fl. 


Fluorine aluminif., Antozonite, 













Ratofkite (mélange). 













Fluor. d’Aluminium. 






Fl. Al. Si. Ca. 

Al. n. Il 





661 

Fluellitc. 

D. 

3,0 

» 

Fus. 

1ns. 

n. n. » » 

U » » 



Woll. 


662 

Prosopite. 

00. 

4,5 

2,89 

Inf. 

Ins. 

8. » 3. 23. 43. 7. 16. 



Sch. 



Fluor, de Cérium. 






Fl. Ce. Y. Ca. 

H. 





663 

Flucérine (Fluocérite). 

R. 

4,5 

4,70 

Inf. 

Sol. 

33. 66. 1. i> 

n 



Rerz. 

Ce Fl+Ce ! Fl 3 . 

661 

Basiccrine. 

» 

4,5 

» 

Inf. 

Sol. 

27. 68. » » 

5. 



Rerz. 

3 Ce Fl+TI. 

665 

Bastnaésite. 

» 

»> 

» 

Inf. 

Sol. 

25. 61. » « 

14. 



Berz. 

3 Ce F1+3I1. 

666 

Yttrocérite. 

)> 

4,5 

4,15 

Inf. 

Sol. 

33. 24. 39. 4. 

» 



Berz. 

(Ce, Y, Ca) Fl. 


I 




















































MAGNÊS1DES. — ALUM1NIDES. 


73 



NOM, 

TV PE 

CRI ST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ* 

SûLir- 

BIUTÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XXIII' FAMILLE. 








MAGNÉSIDES. 




GENRE MAGNÉSIE* . . * * 






Ùir. 

Fe* Fe* 

H. 



GG7 

Pericîase., , 

c. 

6,0 

3,67 

lof. 

Sol. 

O 

94. 

6. n 

» 

Dam. 

Mg- 

ms 

Br ncï le (Texalite). ■ ***«■*. 

R. 

2,0 

2,33 

Inf. 

Sol. 

70. 

D » 

30. 

Wur* 

Mg fl- 


Nnmalitp. . _ . . . 






65. 

5. » 

30* 

Wur. 


669 

Pyroaurîte . . , . 

R. 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

37. 

» 26. 

37* 

Igel. 

6 Mg fl + Fe fl®+ 4 H. 


XXIV 1 FAMILLE. 








ALUMINIDES. 




GENRE alumine . 






Al. 

Fe. %* 

Ca. fl- 



670 

Corindon . ....... 

R, 

9,0 

4,02 

Inf. 

Ins. 

98. 

» 2* 

» » 

Sm, 

Al. 









9* » 

» » 

Sm. 









{ 60* 

40* » 

» » 

Jack. 


671 

Diaspora.* * . . * 

n. 

6,5 

3,36 

Inf, 

1ns* 

$5* 

» » 

» 15. 

Dam* 

Al fl. 

672 

Hydrargilüte* * * * * .. 

0* 

3,0 

2,43 

Inf. 

Sol. 

64* 

D » 

» 36* 

Herm. 

Al II 8 . 


Gibhçitf* 






65* 

» » 

» 35. 

Brus, 



Ho vite, Richmondite (mél.). 











673 

Bernonite. ... 

iï 

» 

i> 

Inf. 

Sol. 

34. 

» » ! 

23. 43. 

Lass* 

Al + Ca + 6 fl. 

674 

Vcelknérite (Hydrotalcite). . . . * 

R* 

2,0 

2,04 

Inf. 

Sol* 

21. 

» 36. 

» 43, 

Herm. 

Al A 3 + 5% 11. 


Hougiiite. 











675 

Bauxite (Wocheïrute). * * * * * * 

» 

5*,0 

2,55 

Inf, 

Sol. 

52. 

28. » 

» 20. 

Dev. 

(AI, Fe) 4 + 3 fl. 








58. 26. » 

» 16, 

Kert, 



GENRE ALUMINAXE. 


















Al. 

0a* îifg. 

Fe* 



676 

Turner ite.. 

0* 

4,5 

» 

Inf. 

» 

n. 

n. n. 

n* 

Chil, , 
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ALUMINIDES. — U RANIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Àliimînatn dp Magnesifi. . 






il. Fe. Mg. Fc. ër. 



677 

Spincllc. 

C. 

8,0 

3,61 

lnf. 

Ins. 

71. » 27. i. 1. 

Ab. 

lilg Si. 

678 

Chlorospinelle. 

c. 

8,0 

3,69 

Inf. 

Ins. 

61. 11. 28. » d 

Rose 

Slg (Si, Fe). 

679 

iMconasle. 

c. 

8,0 

3,77 

Inf. 

1ns. 

67. » 18. 15. » 

Ab. 

(kg, Fe) Si. 


Alnm. Hp C.lneîne . . . 






Si. Fe. Cl. 



680 

Cymopkane. 

D. 

8,5 

3,74 

Inf. 

Ins. 

77. 4. 19. 

Dam. 

Cl Si. 


Alum de Fer . 






Xl. fe. Mg. ër. 



681 

Ilercynite. 

G. 

8,0 

3,90 

Inf. 

Ins. 

61. 36. 3. n 

Quad. 

(Fe, Mg) SI. 


Picotite. . 






57. 25. 10. 8. 

Dam. 



Aluni, de Zinc. 






Àl. Fe. in, fe. Slg. Mn. 


• 

682 

Gahuîte. 

C. 

8,0 

4,60 

Inf. 

Ins. 

58. » 35. 5. 2. » 

Ab. 

2 Zn Sl+(Fe, Mg) Si. 

683 

Creittonite. 

C. 

8,0 

4,89 

Inf. 

Ins. 

50. 10. 27. 8. 3. 2. 

Kob. 

(in, Fe, Mg) (Si, Fe). 

684 

Dysluite. 

C. 

4,5 

4,55 

Inf. 

Ins. 

32.30. 18. 12. »> 8. 

Ram. 

(Zn, Fe, Mn) (Si, Fe). 


XXV e FAMILLE. 






URANIDES. 




GENRE URANOXYDE. . . . 






-B. 0. n. 



685 

Pécburane (Uranine). 

C? 

5,6 

8,07 

Inf. 

Sol. 

54. 25. 21. 

Ram. 

0 C. 


Schweruranerz. 






55. 26. 19. 

Hau. 



Uranoniobite. . 






52. 25. 23. 

Sch. 



Coracite. 






43. 20. 37. 

Gen. 

























































U RANIDES. — MANRANIDES. 


715 



NOM, 

TYPE 

GUI ST, 

PU¬ 

RETE. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU l 

DJ LITE. 

COMPOSITION. 


formule. 


GENRE URÀNOXYDE (SUlte), 






6. H. n. 



686 

Gu m mî te ( G u m m ier z) . 

» 

3,0 

4,93 

Inf, 

Sol. 

72. 45. 13. 

KerL 

Î3 14 3 . 


Fllïasite. . .... , . . 






62. 14. 27. 

Ilag. 



Pittinite (Pîltinerz). 






68. 10. 22. 

ïïerm* 



XXVI* FAMILLE. 






MANGANIDES. 




GENRE MANGANOXYDE. * * . 









GS7 

Folianîtc. . . .. 

D. 

6,0 

4,82 

lof. 

sol. 

100. p » » » 

Plat 

Mn. 

688 

Pyrolusite. 

D. 

3,0 

4,97 

Inf. 

SoJ. 

100. » ïï » £ 

Turn, 

Mn. 

689 

Braunitc. 

Ca, 

6,6 

4,75 

Inf* 

Sol. 

» 100. » » » 

Turn. 

Mn, 


Leptonémalite, Marceline, 










Hétêrocline, Pésillite. 









090 

Accrdèse. * .* * * * . 

D. 

4,0 

4,40 

Inf. 

Sol. 

» 90. » » 10. 

Turn. 

4 H. 


Varvi^îtp 






8. 86. » » 6- 

Turn. 









» 53. » 40. 7. 

Muir 









» 52* » 32. 26. 

Hor. 


691 

Hausmannite. ,. 

Ca. 

5,6 

4,73 

Inf* 

Sol. 

» 69, 31. » » 

Ram. 

Mn Atn. 

f 692 

Pyrochroïte* . . . * . . 

0? 

3,5 

» 

Inf. 

Sol. 

» » 80. » 20. 

Igel, 

Mn fl. 


r'.ïTTvi'ft ir UAlïCAMTTF 






Ün. Cu. H. 



699 

Crednérite* . * . . , % * * - « * 

0. 

4,5 

5,10 

Fus, 

Sol. 

57. 43. » 

Ram* 

Cu 3 Mn*. 








67. 17. 16. 

Ram. 









48. 31. 21. 

Fiel, 
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MANGAN1DES. — FERRIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRI ST. 

ÛU- 

RLT Ë, 

DEM- 1 
51ÏË. 

FUSI¬ 

BILITÉ, 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

formule. 


GEtfRE MÀNGANATÉ, 










Manganate de Barvte, etc» » 






Mn. Sln. 6a. K. Al. Fe. ft. 



694 

Psilomélane. 

B 

S,5 

4,33 

Inf. 

Sol. 

88, 9. 3. » » »> 

Ram. 

(Mn, fea, K) Mn*? 


Psilom. alcali f. . » . . 






91. » 5, » » 4. 

Fu, 



— aluminif. 






66, » » 17, 5, 12. 

lîert. 



Gro&leïte (Groroïlile).. 




- 


78. » » » 6. 16, 

Bert. 



Kalïpliite. 






38, » » » 38. 24. 

Ivan. 



Wad (mélange). ......... 






n. n. n. n. n. n. 




Mang. de Cobalt. ...... 






in. Co. Cu. H. Al. Si. 



696 

Asbolane , . .., , , . 

» 

1,5 

2,20 

Inf. 

sol. 

82. 21. 5, 22. » » 

Ram. 

(Co, Cu) Mn s +4If. 


Caeochlor (mélange).. . 






17. 21. 2. 17. 20. 25. 

Rlap. 



Man g» de Plomb. 






Mn. Pb. Pb. Se. Cu. H. 

* 

696 

Waekenrodïte (Manganblei),, * , 

n 

N 

» 

n 

I) 

34. 13. 8. 9. 4. 32, 

Wack. 



XXVII* FAMILLE, 






FERRIDES. 




GE^HE FER, 

Fer.». 

Fer ) 

> volcanique. 

Acier J 






Fe. Pb. Cu, C, n. 



697 

c* 

4,S 

7,78' 

Inf. 

Sol. 

j 92, 6. 2. » »> 

| 99. » i> » 1. 

Klap, j 

Gen. 

Fe. 


Sidérographile. 






54, » » 12. 34. 

Tom 






























































FERRI DES, 


n 



NO 11. 

TYM 

cntST. 

RETÉ, 

DEN¬ 

SITÉ. 

F ESI RI’ 

LITE. 

SQLÜ- 

lilLlTÉ. 

COMPOSITION. 

formule. 


GENEE FERROXYDE. . . . . 






Se. 

Fe. 

Mg. Mn 

. Si. 

Ti. 

A, 

Si. 

. Ou. n. 



698 

lllartïte.. 

e. 

6,5 

4,83 

tnf. 

Soi. 

f 98. 

2. 

fi 

fi 

fi 

» 

» 

fi 

» 

* i 

! Ram. 

Fe. 








| 93. 

6. 

1. 

» 

fi 

fi 

fi 

» 

» 

» ) 

\ 



Isophane? ... 
















Brei. 


699 

Oligistc (Hématite). 

R. 

6,5 

5,28 

Inf. 

Sol. 

99. 

1. 

» 

à 

fi 

fi 

fi 

fi 

fi 

» 

Ram. 

Fe. 


Crue i te (Pseudomorphose). . . . 






82. 

fi 

» 

fi 

7. 

fi 

>i 

» 

a 

11. 

Thoin. 



Basanoméîane (Eisenrose), , . . 






83. 

8. 

fi 

fi 

» 

9. 

fi 

fi 

fi 

» 

Ram. 



^ ( de 






93. 

3. 

fi 

y> 

» 

4. 

fi 

fi 

» 

» 

Vog. 



Obgiste titan if.j , 






63. 

18. 

y> 

fi 

» 

19. 

y> 

fi 

fi 

» 

Ram. 


700 

Turgite, (Hydrohémalite). ■ . * . 

$ 

5,5 

4,29 

Inf. 

Sol. 

94. 

» 

fi 

n> 

fi 

» 

6. 

n 

in 

fi 

H crm. 

Fe 1 H. 

701 

G oe 1 La i te. .. 

D. 

5,5 

4,37 

Fus. 

Sol. 

90. 

n 

» 

fi 

y> 

fi 

10. 

fi 

» 

fi 

Yor. 

Tell 


Pyrrhosidêritè, Onégite, Lépi- 



















docrocite. 



















Chileïte.. . . . . 




.... 

. 

84. 

fi 

fi 

fi 

fi 

fi 

10. 

n 

i> 

6. 

Plat. 



Xanthosidérite 






75. 

» 

fi 

1. 

2. 

yy 

14. 

5. 

» 

3. 

Sehm. 


702 

Limonite. 

fi 

S,7 

4,00 

Fus. 

Sol. 

87. 

» 

fi 

» 

fi 

fi 

13. 

ï> 

» 

fi 

Am, 

2 Fe + 3 H. 


Bohnerz.. 






75. 

fi 

» 

» 

7. 

fi 

12. 

6. 

fi 

fi 

Scbe. 



Stilpnosidérite (Hyposidérïte). . 






76. 

fi 

fi 

» 

fi 

fi 

14. 

7, 

» 

3, 

Schn. 



Quellerz, Wiescnerz.. 






61. 

fi 

» 

3. 

fi 

fi 

26. 

fi 

n 

10. 

Il crm. 



Hépatine (Ziegelerz}, ...... 






62. 

» 

fi 

s? 

fi 

» 

12. 

4, 

22. 

fi 

Born, 



Kupferpecherz.. 






59. 

» 

fi 

)> 

fi 

fi 

18. 

10. 

13. 

» 

Kob. 



GlirysQ colite... 






50. 

fi 

fi 

fi 

» 

fi 

20. 

18. 

12. 

fi 

Dam. 



Terre d’Ombre (Umbra). .... 






48. 

}> 

» 

20. 

5. 

fi 

14. 

13, 

fi 

fi 

IUap. 



Terre de Sienne (Ilypoxanthite). 






66. 

fi 

fi 

» 

10. 

n 

13, 

il. 

» 

fi 

Row. 



Chalcoehlor. * 






n. 

fi 

fi 

» 

fi 

fi 

n. 

D 

n. 

n. 

Fiel. 



GENRE FERRATE. * ... - 






9e. 

fe. 


















f 70, 

30. 









Kars. 

Fe Fe. 

703 

Aimant (Mognétite), 

C. 

6,0 

5,18 

Fus. 

Sol. 

! 

( 80. 

20. 









Wink. 

fe P. 



























































78 • FERR1DES. — NICCOLIDES. — COBALTIDES. 



NOM. 

TYPE. 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


Suite de l'Aimant. . . . . 






Pc. fe. Sln. 

Slg. Ti. 




Mignumite, Vignite. 

Dimagnétite (Pseudomorphose). 

Aimant titanif . 






Ram. 




i 52. 37. 2. 

1. 8. 








( 49. 36. » 

» 15. 

Edw. 



Aim. terreux (Eisenmulm). . . 






68. 14. 18. 

» » 

Gen. 



Ferrate de Magnésie . 






Fe. Sic. 




704 

Magnofcrritc . 

c. 

6,5 

4,56 

ïnf. 

Sol. 

X v>. .'Ig. 

84. 16. 

*- 

Ram. 

lilg* FV. 


Ferr. de Zinc . 




t 


Fe Ain. Fe. 

Zn. H. 



705 

Franklinitc . 

C. 

6,2 

5,91 

Ïnf. 

Sol. 

28. 43. 33. 

26. » 

Ram. 

(Ke, Zn)* (Fe, Mn). 

706 

Ferrozinclte . 

» 

» 

» 

Ïnf. 

Sol. 

47. » » 

32. 21. 

Bec. 

Zn» Fe*+9 H. 


XXVIII' FAMILLE. 







MCCOL1DES. 




GENRE NICCOLOXYDE. . . 






Ni. O. 




707 

Bunsénitc . 

C. 

5,5 

6,39 

Ïnf. 

Sol. 

79. 21. 


Berg. 

Si. 

708 

Nicomélane . 

» 

» 

» 

Ïnf. 

Sol. 

72. 28. 


Shep. 

Si. 


XXIX e FAMILLE. 







COBALTIDES. 




GENRE COBALTOXYDE. . . 






Co. O. 


* 


709 

Aitbalite (Erdkobalt). 

» 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

71. 29. 


Beu. 

ëo. 
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ZINCIDES. — CADMIDES. « STANNIDES. 79 



NOM, 

TYPE 

au ST. 

oik 

h été. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ, 

COMPOSITION. 

FOIlUULE. 


XXX' FAMILLE. 






ZINCIDES. 



GENRE ZINC, ...... 






Zn. 


710 

ZîllC.... 

R. 

2,0 

7,19 

Fus. 

Sol. 

100. Ulr. 

Zn. 


GENRE ZINCOXYDE, . . . 






Zn. O. 


71 1 

Sparlaliic (Zincite). ... 

R. 

4,5 

5,57 

Inf. 

Soi. 

80. 20. Bla. 

Zn. 


Zincmehl? ... 






Brei. 



XXXI e FAMILLE. 






' CADMIDES. 



GENRE CAOMOXYDË. . . . 






d i 

S î 

% 

lit 

Cadiniiie? . . 

w 

H 

» 

Inf. 

SoL. 

87, 13. 



XXXII e FAMILLE. 






STANNIDES. 



GENRE ÉTAIN . 






Sn, 


713 

Étain. .... *.. . , 

Ca. 

3,0 

7,29 

Fus. 

Sol. 

100, Ram. 

Sn. 


GENRE STANNOXYRE. . - 






Sn. Fc. ïa. n. 


714 

Cassitérite. .. 

Ca. 

6,9 

7,10 

Inf. 

Sol. 

99, 1, du Klap. 

Sn. 


Holmie (Étain de bois). . - - - 






90. 7. » 3, Berg. 



Âinalite (Cassit. tantalïf.), ■ ■ . 






89, 2. 9, » Nord. 























































80 


PIXM1SIDES. — BISMUTHIDES. — CUPR1DES. 



NOM. 

TYPE 

CRlâT. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ* 

F U Si- 

b i Lite. 

SOLU¬ 

BILITÉ 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XXXIII" FAMILLE. 








PLUMBIDES* 




GENRE PLOMB* ....... 






Pb. 





715 

Plomb. . . * *.. 

c 

1,3 

11,3 

Fus. 

Sol. 

100. 



Ram. 

Pb, 


GENRE PLUMRÔXYUE. 






Pb. Fe. 

Pb, 

n. 



716 

Massicot (Litharge). 

IJ. 

2,0 

7,98 

Fus. 

Soi. 

93. 3. 

» 

4. 

Pugh 

Pb, 

717 

Minium, . . . * *. 

ïï 

2,5 

4,60 

Fus. 

Sol. 

65. » 

35, 

ii 

Ram. 

Pb* Pb. 

718 

rlattnéritc . . , , ,.. 

U? 

3,2 

9,45 

Fus. 

Sol. 

» i) 

100. 

K 

PlaL 

Pb. 


XXXIV* FAMILLE. 








BISMUTH1DËS. 




GENRE BISMUTH. 






ïïi. 





710 

Bismuth.. 

R. 

2 s o 

0,72 

Fus. 

Soi. 

100, 


t 

Gen. 

Ri. 


(tENUE lUSMUTlfOXYBE.. * J 






Ri. n. 





720 

Bismutbocrc.. 

ft 

n 

4,36 

Fus, 

Sol. 

97, 3. 



Suck. 

ëî. 


Hîsmuthiiraiic ( TilUirurane ) 












mélange. 

4 











XXXV* FAMILLE, 








CDPRIDES. 




GENRE CUIV RL. . . 






tu. 





721 

Cuivre. 

C. 

3,0 

8,90 

Fus. 

Sol. 

100. 


■ 


Qu. 



















































CUPRIDES. — HYDRARGYRIDKS. — ARGYR1DES. 


81 



NOM. 

TYPE 

ClîlST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FCSI- 

bilit£. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 



COMPOSITION. 


FORMULE. 


. GENRE CUPROXYDE . 






Gu. O. 



* 


722 

Caprine (Ziguéline). 

c. 

4,0 

6,15 

Fus. 

Sol. 

89. 11. 



Chen. 

éu. 


Chalcotrichite. 











723 

Ténorite. 

D? 

4,0 

)) 

Inf. 

Sol. 

80. 20. 



Senim. 

Cu. 

724 

Mélaconise. 

0. 

4,0 

5,95 

lnf. 

Sol. 

80. 20 



Joy 

<’:u. 


Kupferschwârze (mélange). 












YXXVP FAMILLE. 







HYDRARGYRIDES. 




GENRE MERCURE. 






Hg. 





725 

Mercure. 

G. 

Fl u. 

13,5 

Vol. 

Sol. 

100. 




«g. 


GENRE HYDRARGURE . 






H.o- A cr An 











^ 73. 27. 

» 


Gord. 

Ag Hg 3 . 

726 

Amalgame. 

C. 

3,5 

13,7 

Fus. 

Sol. 













( 64. 36. 

» 


Klap. 

Ag Hg 2 . 

727 

Arquérite. 

C. 

2,5 

10,8 

Fus. 

Sol. 

13. 87. 

» 


Dom. 

Ag« H g. 








4 60. » 

40. 


Sonn. 

Au 2 Hg 3 . 

728 

Auramalgame. 

C? 

» 

15,5 

Fus. 

Sol. 

1 0,. 3. 

38. 


Schr. 

Au, Ag ) 8 Hg v . 


XXXVII' FAMILLE. 








ARGYR1DES. 




GENRE ARGENT. 






Ag. As. 

Hg- 

Au. Pb. 



729 

Argent. 


3,0 

H,1 

Fus. 

Sol. 

100. .» 

)) 

» » 


Ag. 


Arg. arsénif. . 






83. 11. 

6 

»> » 

Dom. 



Arg. bismuthif. (Chilénite). . . 






85. 15. 

» 

» » 

Don). 


730 

Kustélite . 

» 

2,4 

13,1 

Fus. 

Sol. 

n. » 

» 

n. n. 

Hic. 




















































82 


PALLADIDES. — IHID1DKS. — Pl.ATINIDES. 



NOM. 

TYPE 

CRlST. 

du¬ 

reté. 

DEN¬ 

SITE. 

FUSIBI¬ 

LITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

J» 

FORMULE. 


XXXVIII* FAMILLE. 






PALLADIDES. 




GENRE PALLADIUM . 





1 

Pd. A g. Au. 


• 

731 

Palladium. 

C. 

5,0 

11,8 

Inf. 

Sol. 

100. » » 

Woll. 

Pd. 

732 

Eu^énésite (Allopalladium ). . . . 

R. 

» 

» 

Inf. 

Sol. 

n. n. n. 

Zink. 



GENRE PALLADOXYDE.. . . 






Pd. O. 

• 


733 

Palladinite. 

» 

» 

)) 

Inf. 

Sol. 

87. 13. 

Lamp. 

Pd. 


XXXIX* FAMILLE. 






IHIDIDES. 




GENRE IRIDURE. 






Ir. Pt. Pd. Cu. Ru. Fe. 



734 

Iridplaline. 

C. 

7,0 

22,6 

Inf. 

Ins. 

77. 20. 1.2. » » 

Svan. 

Pt Ir*. 

735 

Piafinirid. 


6,5 

17,0 

Inf. 

Sol. 

28. 56. 1. 4. 7. 4. 

Svan. 

Pt* Ir. 


GENRE IR1DOXYDE. 






Tr. ôs. ër. Ir. Ôs. Fe. 



736 

Irile. 


» 

6,50 

Inf. 

Ins. 

53. 9. 15. 9. 1. 13. 

Herm. 

(fe, Ir, Ôs) (ïr, 6r, Ôs). 


XL* FAMILLE. 






PLAT1NIDES. 




GENRE PLATINE. 






Pt. Fe. Pd. Rli. Ir. Os. Cu. 



737 

Platine. 


4,5 

17,8 

Inf. 

Sol. 

86. 8. 1. 2. 1. 1. i. 

Berz. 

Pt. 


Eisenplatine. 






74. 13. 1. 1. 3. 3. 5. 

Berz. 



























































OSMiDES. — AUR1DES. 


83 



NOM . 

TYPE 

CRIST. 

DU¬ 

RETÉ. 

DEN¬ 

SITÉ. 

FUSI¬ 

BILITÉ. 

SOLU¬ 

BILITÉ. 

COMPOSITION. 

FORMULE. 


XLI' FAMILLE. 










OSMIDES. 




GENRE OSMIURE . 






Os. 

Ir. 

Rh. 

Ru. 

Fe. Pt. Cu. 



738 

Iridosmine . 

R. 

6,5 

21,1 

Inf. 

Ins. 

80. 

20. 

» 

» 

» )) » 

Berz. 

Ir Os 4 , 


Sisserskite . 






75. 

25. 

» 

» 

)) » » 

Berz. 



Newjanskite . 






49. 

47. 

3. 

» 

1 . » » 

Berz. 



» ? . 






25. 

75. 

» 

u 

» » » 

Thoni. 



Iridosm. rhodif. . 






17. 

71. 

12. 

» 

» )) » 

l)ev. 



Iridosrn. ruthénif . 






40. 

43. 

6. 

8. 

1 . 1 . 1 . 

Dev. 



XLII' FAMILLE. 










AUR1DES. 




GENRE OR . 






Au. 

n. 






739 

Or . 

C. 

3,0 

19,3 

Fus. 

Sol. 

99. 

1 . 




Rose 

Au. 


GENRE AURURE . 






Au. 

Ag. 

Pd. 

Rh. 




740 

Electrum . 

C. 

3,0 

14,5 

Fus. 

Sol. 

61. 

39. 

n 

» 


Rose 

Ag 8 Au 5 . 

741 

Porpézitc Ouropoudre). 

C. 

3.5 

18,8 

Fus. 

Sol. 

86. 

4. 

10. 

D 


Berz. 

(Pd, Ag) Au 5 . 








66. 

» 

» 

34. 


\ 


742 

Rhodite. 

C. 

» 

16,8 

Fus. 

Sol. 






Del R. 

Rh Au. 








57. 

» 

» 

43. 


J 

















































Si 


NOM. 


APPENDICE. 


743 


Lithoferrite 



744 


Ferrolite 


de, 

à. 


745 


Ferrite 



C. 


APPENDICE 


FUSIBI- SOLU- 
LITÊ. BILITÉ. 


COMPOSITION. 


MÉTÉORITES. 


Si. ?V1. Pe. Fe. Mg. Ca. n. 


Fus. Sol. 
Fus. Sol. 


48. 13. 1. 19. 7. 11. 1. 
66. 2. 2. i> 27. 2. 1. 


Ram. 

Walt. 


§i. Mg. te. Fe. Ni. S. n. 


Fus. Sol. 
Fus. Sol. 


36. 23. » 30. 2. 4. 5. 
38. 25. 18. 10. 1. 2. 6. 


Buk. 

Dam. 


Fe. Ni. n. 


Inf. Sol. 
Inf. Sol. 


93. 6. 1. 
83. 15. 2. 


Riv. 

Sm. 




















































INDEX. 

85 





Alumiane. 

567 

Anthosidérite. 

21 


I ND EX. 


A luminides. XXIV. 


Anthracite. 

174 





Alumocalcite. 

3 

Anthracoxène. 

193 





Alun. 

574 

Antigorite. 

50 





— de plume. 

579 

Antimoine. 

308 





Àlungrammite. 

573 

Antimonickel. 

310 





Alunite. 

572 

Antimonides . XIII. 


r 


\ 


Alunogène. 

568 

Antozonite. 

660 





Alvite. 

4 

Àntrimolite. 

112 

Aarite. 

334 

Aimant. 

703 

Amalgame. 

726 

Apatélite. 

588 

Abrazite. 

115 

— terreux. 

703 

Amausite 

60 

Apatite. 

389 

Acad i ali te. 

104 

— titanifère. 

703 

Aniblygonite. 

408 

— manganésif. 

389 

Acantliite. 

534 

Aïnalitc. 

714 

Ambrite. 

193 

— quartzif. 

389 

Acanthoïde. 

22 

Ainigniatite. 

23 

Amianthe. 

20 

Aphanèse. 

371 

Acerdèse. 

690 

Aithalite. 

709 

Ammiolite. 

322 

Aphérèse. 

429 

Achniatite. 

76 

Alabandine. 

460 

Ammonalun. 

576 

Aphrodite. 

45 

Achraite. 

72 

Alalite. 

22 

Amoïbite. 

335 

Aphrosidérile. 

123 

Achroïte. 

137 

Albertite. 

183 

Amphibole. 

20, 21 

Aphtalose. 

546 

Achtaragdite. 

14 

Albine. 

44 

Amphigène. 

63 

Aphtonite. 

520 

Acide molybdique. 

276 

Albite. 

61 

Amphithalite. 

398 

Apjohnite. 

578 

— vanadique. 

279 

Algérite. 

73 

Amphodélite. 

69 

Aplôme. 

85 

— wollVam ique. 

270 

Algodonite. 

343 

An âgé ni te. 

286 

Apophyllite. 

44 

Acier volcanique. 

697 

Ali pi te. 

43 

Analcime. 

106 

Aræoxène. 

281 

Actinote. 

21 

Alisonite. 

516 

Anatase. 

249 

Aragonite. 

215 

— aluni in if. 

21 

Allagite. 

31 

An aux i te. 

14 

Arfvedsonite. 

21 

— sod itéré. 

21 

Allanite. 

87 

Andalousite. 

6 

Argent. 

729 

Adamine. 

367 

Allemontitc.. 

324 

Andésine. 

62 

— arsénif. 

729 

Adamsité. 

93 

Allochroïte. 

85 

Anglarite. 

416 

— bismuthiL 

729 

Adelpholite. 

267 

Alloclase. 

340 

Anglésite. 

607 

Argentite. 

532 

Adinole. 

61 

Allomorphite. 

558 

Anhydrite. 

561 

Argento-pyrite. 

466 

Adulaire. 

60 

Allopalladium. 

732 

Ankérite. 

216 

Argile figuline. 

14 

Aegirine. 

23 

Allophane. 

13 

Ànnabergite. 

363 

Argiles. 

14 

Aerugitc. 

362 

Alluaudite. 

423 

Annite. 

93 

Argyrides. XXXVI1. 


Aeschynite. 

269 

Almagrérite. 

605 

Annivite. 

523 

Argyrythrose. 

538 

Agalmatolite. 

11 

Almandine. 

84 

Anorthite. 

69 

Argyrose. 

532 

Agate. 

2 

Alourgite. 

96 

Anthophyllite. 

28 

Aricite. 

115 

Agnésite. 

242 

Alstonite. 

211 

aluminif. 

28 

Arkansite. 

250 

Aïkinite. 

507 

Altaïte. 

294 

— hydratée. 

20 

Arksutite. 

658 


















86 


INDEX. 


Arquérite. 

m 

Àspérolitc. 

Àrrhénite* 

87 

Asphalte. 

Àrsenbismath. 

341 

Àspidëlite. 

— cuprîf. 

341 

Astrakan ite. 

Arsenglanz. 

323 

Astrophyllîte. 

Arsenic, 

323 

Àtaeamite* 

— argent if. 

323 

Atêlestite, 

Arsènieïte. 

348 

Athériastite, 

Arséniées. XIV. 


Àtlasite. 

Arsenikschwarze, 

323 

Attacolite* 

Àrseniksîlber. 

323 

Auerbachite. 

Arsénîosidérilü. 

358 

Àugêlite. 

Àrsènolite* 

346 

Augite, 

Arsenpliyiiite. 

346 

Àuralite, 

Ârsenstibitc* 

347 

Au ram al game. 

Arsënurane 

325 

Àimchaleite, 

Asbéferrite. 

23 

Aurides. XL IL 

Asbeste, 

20 

Àutunite. 

— de Koruk* 

20 

Àxinite, 

— deVUral. 

20 

Azorite, 

Asbolane* 

685 

Azurite. 

Àspasïolite. 

67 



Il 


Rabingtonite. 

n 

Barytocêlestme, 

Ragrationite. 

87 

B a s al ti ne. 

Baïérine. 

267 

Basanomélane. 

Baïkalite. 

22 

Basicérine* 

B aï ké rite. 

185 

B asti te» 

Baltimorite. 

50 

Bastnaésite* 

Ba mille. 

5 

Bastonite. 

Barnlnirdite. 

613 

Balhvillïte. 

Barrandite. 

418 

Batrac lu le. 

Barsowite, 

69 

Baudissérite 

Barytine. 

558 

Baulite. 

Rarytocalcite, 

210 

Bauxite, 


INDEX. 


49 

Bavai i te. 

133 

Blattérite. 

29* 

183 

Bayldonite. 

381 

RIeierde, 

239 

154 

Beaumontîte. 

100 

Bleinïère. 

319 

555 

BéchîJite. 

164 

Bleischïmmer. 

492 

97 

Beckïte. 

2 

Bleischwârze» 

239 

650 

Beffomte. 

69 

Bleischweif. 

483 

145 

Béraunite. 

417 

Blende. 

477 

73 

Bérengélite. 

194 

Rlœdïte. 

555 

244 

Bergïmtter. 

579 

Blumite* 

56 

398 

Bergmannite. 

Ht 

Bobîerrite. 

396 

4 

Berlmife. 

398 

Bodénite» 

87 

308 

Bcrnonite. 

673 

Bohnerx. 

702 

23 

Bertîiïérme. 

133 

Bolivian. 

453 

67 

Berthîérîle. 

454 

B olo rétine. 

102 

728 

BeryL 

78 

Bolovérite. 

28 

238 

Bcrzélianïte. 

444 

Bols* 

15 


Berzéliite. 

350 

Bol to ni te. 

32 

413 

Berzéline. 

148, 444 

Bombite. 

85 

136 

Berzéline thallif. 

444 

BonsdorfiUe* 

67 

262 

Beudantine. 

68 

Boraeite. 

166 

245 

Beudantite, 

424 

Borax* 

161 


Beudantite de Lèvy, 

600 

Bordite. 

42 


Beustite. 

76 

Borickite, 

417 


Biebérite. 

604 

Bar ides. UL 



Bieîrosite, 

424 

Moraine. 

297 


Bïharite. 

11 

Borocalcite. 

164 

558, 560 

Rindheïmite. 

310 

Boronatrocaicïte. 

165 

21 

Binnite. 

526 

Bosjénianite. 

577 

699 

Biotine. 

60 

Botallaekîte. 

650 

664 

Rîotîte, 

96 

Rotryogène* 

506 

50 

Bisilic. de mang, de 77p. 

25 

Retryolite. 

135 

665 

Bismuth* 

719 

Boulangérite, 

490 

96 

Bis mut hides ♦ X XXI Y. 


Bourboulite. 

598 

183 

Bismuthine. 

502 

Bournonite, 

405 

34 

Bismolhite. 

242 

Roussi ngaulti te. 

557 

218 

Bismuth ocre. 

720 

Bowénite. 

50 

60 

Bïsmuthurane* 

720 

Bragite* 

264 

675 
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— du Coromandel. 

156 

Vauquelinite. 

Tourbe. 

178 

Tuésite. 

12 

Vermiculite. 

Tourmaline. 

137 

Tungstate de cuivre. 

275 

Verrucite. 

Traversellite. 

23 

Tungstides. VIII. 


Vignite. 

Trémenliéerite. 

173 

Turgite. 

700 

Villarsite. 

Trémolile. 

20 

Turnérite. 

676 

Vilnite. 

— aluminif. 

20 

Turquoise. 

402 


— de Norwége. 

29 

— cuprif. 

402 


— sodifère. 

20 

Tyrite. 

264 


Trichalcite. 

Triclasite. 

371 

67 

( 

Tyrolite. 

j 

382 

Wackenrodite. 

WacL 

Wagnérite. 

Walchowite 

Waldheimite. 

Uigite. 

116 

Uranides. XXV. 


Walthérite. 

Ulexite. 

165 

Uranine. 

685 

Warringtonite. 

Ullmannite. 

310 

Uranite. 

413 

Warwickite. 

Umbra. 

702 

Uranochalcite. 

584 

Washingtonite. 

Unionite. 

75 

Uranoniobite. 

685 

Wasite. 

Uraconise. 

585 

Uranophane. 

17 

Wawellite. 

Uralite. 

21 

Urao. 

204 

— plombif. 

Uralorthite. 

87 

Urdite. 

411 

Webstérite. 

Uranblüthe. 

Uranélaïnc. 

225, 585 

195 

Uwarowite. 

81 

Wehrlite. 

Weicheisenkies. 

Weisserz. 
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V 


60 

313 

279 

282 

22 

401 

690 

291 

124 

116 

703 

51 

29 


696 
694 
395 
190 
20 
242 
614 
171 
256 
87 
399 
399 
569, 570 
90 
465 
330 


Violane. 

Viridul. 

Vivian ite. 

Voglianite. 

Voglite. 

Voigtite. 

Volborthite. 

Volcanite. 

Volgérite. 

Vollaïte. 

Voltzine. 

Vorhausérite. 

Vosgite. 


Weissgültigerz. 

Weissigite. 

Weissite. 

Weisskupfererz. 

Wernérite. 

Whewellile. 

Whitneyite. 

Wichtine. 

Wiesenerz. 

Willémite. 

Williamsite. 

Wilsonite. 

Wiluite. 

Wisenerz. 

Wisérine. 

Wisérite. 


22 

2 

416 

583 

227 

123 

284 

459 

316 

597 

480 

50 

66 


496, 522 
60 
67 
242 
73 
201 
344 
66 
702 
40 
50 
73 
82, 89 
702 
397 
230 
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INDEX 


Wismuthblende, 

Wismuthsilbererz. 

Withamite. 

Withérite* 

Wiltichémtû. 

Wittingite. 

Wocheïnite. 

Wodankies. 

Wœlknërite. 

Wohlérite. 

WolcMte, 

Wolfram. 


Xantliiosite. 

Xanthitanc, 

Xanthite* 

Xanthocon. 

Xanthopliyllite. 

Xanlhorthite* 

Xanthosidérite. 


Wolframides. V1IL 
Wolfram ine* 
Wolfsbergite. 
Wolkonskoïte* 
Wollastonitc, 

— de TkonWt 
Wolnyne, 
Woodwardite. 
Worthite, 

Wulfüoite. 

Wurtzite, 


X 

Xénolïte, 

Xénotinie. 

Xonaltife. 

Xylite. 

Xyloeblore. 

Xylorétine* 

Xylotile, 


144 

m 

76 

209 

m 

18 

675 

335 

674 

153 

495 

273 

361 

154 

80 

543 

132 

87 

701 


INDEX 


270 

518 

16 

Yttrocèrile. 

29 

YttroïLmënite. 

30 

558 

615 

5 

Zamtite* 

278 

Z a rat i te. 

479 

Zéagonite. 

5 

Zéolite d'Acdelforss, 

Zeuxite. 

Ziegelerz. 

Ziguéline. 

Zimapanite. 

Zîne. 

397 

Zincazurite. 

29 

Zincides , XXX. 

50 

Zincite. 

44 

ZincmehL 

192 

Zinconîse. 

50 

Zincosite. 


Y 


Y Uro tantale. 

250 

Y It rôti ta ni te. 

159 


Z 


Zéolite de Borkhult* 

69 

— farineuse. 

108 

— d’Upsala, 

108 

Zeugite. 

392 

Zinkénite. 

493 

Zinnwaldite* 

95- 

Zïppôïte. 

225, 585 

Zircon. 

4 

Zoïsite. 

75 

Zorgite. 

443 

Zimdererz. 

492 

Zurlile* 

91 

Zwicsélite. 

425 

Zygadite. 

61 


666 

266 

234 

234 

115 

108 

137 

702 

722 

642 

710 

245 

711 

711 

237 

605 




























NOMS DES 


Ab, 

Abieh, 

Bach, 

Bucholz. 

Am, 

Amelung, 

Ruk* 

Bnkeisen. 

A pj- 

Apjohn, 

Bush 

Bustamente. 

Ar. 

Àrcntz. 



Àwd. 

Àwdejew. 

Casa, 

Casaseca, 



Ghen, 

Chenevix, 

Bec, 

Beehi. 

Child. 

Ghildren, 

Beh. 

Behnke. 

Chod, 

Cbodnew* 

Berg, 

Bergemann. 

Chur. 

, Church, 

Berl, 

Berlin, 

Clar. 

Clarke, 

Bert 

Berthier. 

Clau. 

Claudet, 

Berz. 

Berzélius. 

Clau. 

Clans. 

Beu, 

Beudant. 

Gonn. 

Corme!. 

Bind. 

Bindheim. 

Cook. 

Cooke, 

Bise* 

Bischof. 

Gord. 

Cordier. 

Bla- 

Blake. 

Cove. 

Covelli. 

Blom, 

Blomstrand, 

Cred. 

Credner. 

Bôd, 

Bodekcr, 

Cum, 

Cumcnge, 

Bon. 

Bonen. 

Czud. 

Czudnowicz, 

Bons. 

Bonsdorff, 



Boo, 

Boolb. 

Dam, 

Damour. 

BorL 

Boricky* 

Dau, 

Dauber. 

Boni, . 

Borntrager, 

Daub, 

Daubrée, 

B6tt 

BÔttger. 

Daur. 

Daurier. 

Bous. 

BoussingauIL 

Del G, 

Del Castillo. 

Bran. 

Brandes. 

Del, 

Delesse, 

Brau, 

Braun s* 

Delf. 

Del fs. 

Brei. 

Breithaupt. 

BdR. 

Del Rio. 

Brorn, 

Rromeis* 

Dev. 

Deville. 

Bron, 

BrongnïarL 

Dol, 

Dolfus, 

Br oo. 

Brooke, 

Dom, 

Domeyko, 

Brus, 

Brush, 

Duf, 

Dufrénoy, 




Hag, 

Hai, 

Ha'id. 

Hatt* 

Hau, 

iiaus. 

Dum, 

Dumas, 

llay. 

Dumé. 

Duménil. 

Helb, 

lied. 

EbeJ. 

Ebelmen. 

Heï. 

Edw. 

Edwards, 

Hen. 

Ehr. 

Ehrard. 

Hera, 

Ekeb. 

Ekeberg. 

Herm. 

Erdm. 

Erdm an n. 

Ilert. 

Ettl, 

Ettl in g. 

Hes. 

Hir. 

Fell. 

Fellenberg. 

His. 

Ferb, 

Ferber. 

ïïoeh. 

F ici. 

Ficinus, 

Hoff. 

Fiel. 

Field. 

Hor. 

Folb. 

Folbert. 

Hor, 

Forb. 

Forbes. 

Hub. 

Fore, 

Forchammer. 

Hubn, 

Four, 

Four net. 


Fr. 

Frick, 

Igel. 

Frie, 

Friedel, 

Ivan, 

Frît, 

Fritzsche. 


Fu> 

Fuchs. 

Jack, 

Fui. 

F nid a. 

Jacq, 



Jcph. 

Cen, 

Gentil. 

John, 

Glad. 

Gladstone, 

Jok, 

Glas. 

Glasson, 

Jord, 

Gdb. 

Gobel. 

J ni . 

Grai. 

Graïlich. 


Grun. 

Gruuer. 

K al. 

Guis, 

Guiscardi. 

Kar, 

Kars, 


Hageman, 

lïaidinger. 

Raidi ngsfeld. 

Ilattchett, 

Hauer. 

Ilausmann. 

Rayes, 

Uelbingliaus. 

Heddlc. 

Ileïnichen. 

îlcnry. 

Herapath* 

Hermann, 

Herter. 

Hesse. 

Hirzel. 

Histnger, 

Hochsteüer. 

Hoffmann, 

Hbrnes. 

Hornig. 

lïuberdt. 

Hubner. 

fgelstrom. 

ïvanhoff. 

Jackson, 

Jacquelain, 

Jephson. 

Johnson. 

Jokely. 

Jordan, 

Julien, 

Kalle. 

Karafiat. 

Karsten, 


NOMS DES AUTEURS, 


Kenn, 

Kenngott. 

Kern. 

Kerndt, 

Kert. 

Kersten. 

Klap. 

ÏUaproth. 

Klau, 

Klauer. 

Knov. 

Knovenagel, 

Kob. 

Ko bel 1. 

Kohl. 

Kohler* 

Koks, 

Kokscharow, 

Kott, 

Kottig. 

Krau. 

Krauss. 

K rem. 

Kremerz, 

Kud. 

Kndernatsch, 

Kuhl. 

Kuhlmann. 

Lamp. 

Lampadius. 

Lass. 

Lassai gne. 

Lau. 

Laube. 

Laug. 

Laugier. 

Lech, 

Lechartier. 

Lcf, 

Lefort. 

Lepl. 

Leplay, 

Ler. 

Ler ch. 

Lieb, 

Liebe, 

Lînd. 

Lindaker. 

Low. 

Lôwig. 

Mac. 

Macneven. 

Mag. 

Magnus. 

Mal. 

Mallet. 

Mar. 

Marignac. 

Mask. 

Maskelyne. 

Meil, 

Meiliet. 

Ment, 

Mcntzel. 

Merh, 

Merbacb. 

Midi. 

Michaelson. 

Mid. 

Middleton. 


J 01 


Mits. 

Mits cher li ch. 

Mol. 

Mollnard. 

Monh, 

Monheim. 

Mont. 

Monticellï. 

Moo, 

Moore. 

Mos. 

Mosander. 

Mül, 

Millier, 

Nend, 

ïïendwich. 

Nord, 

Nordenskiold. 

Oest 

Des te n. 

Par, 

Parry. 

Pel, 

Pelouze, 

Perc, 

Percy, 

Pere, 

Peretz. 

Pet. 

Peterz. 

Pfaf, 

Pfaff, 

Phip, 

Phipson. 

Pipp. 

Pipping. 

Pis, 

Pisani, 

Plat. 

Plattner. 

Pot. 

Potyka. 

Quad. 

Qtiadrab 

Rag. 

Ragsky, 

Ram. 

Ram nid s b erg. 

Reg, 

Régnault, 

Reic. 

Relchardt. 

Bois, 

Reissig. 

R eus. 

Rcuss, 

Ri ch. 

Richardson. 

Rie. 

Ri ch ter. 

Rïot. 

Riotte. 

R iss. 

Risse. 

Riv, 

Rivot. 

Rob. 

Roberston, 
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Row. 

Rowney. 

San. 

Sandall. 

Sand. 

Sandberger. 

Satt. 

Silttersberg. 

Sau. 

Sauvage. 

Scac. 

Scacchi. 

Sch. 

Scheerer. 

Schd. 

Schnedermann. 

Sclie. 

Schenk. 

Schh. 

Scheidthauer. 

Schm. 

Schmid. 

Sclin. 

Schnabel. 

Schr. 

Schneider. 

Scho. 

Schônlein. 


NOMS DES AUTEURS. 


Step. 

Stephan. 

Stet. 

Stetefeld. 

Stoc. 

Stockar. 

Stre. 

Strecker. 

Stro. 

Stromeyer. 

Suck. 

Suckow. 

Svan. 

Svanberg. 

Tay. 

Taylor. 

Tesc. 

Teschemacher. 

Thom. 

Thomson. 

Tobl. 

Tobler. 

Torr. 

Torrey. 

T rai. 

Traille. 

Trip. 

Trippel. 


Wack. 

Wackenroder. 

Waa. 

Waage. 

Walm. 

Walmstedt. 

Walt. 

Walthersausen 

Wart. 

Wartha. 

Web. 

Weber. 

Webs. 

Websky. 

Wehr. 

Wehrle. 

Weid. 

Weidensbusch. 

Wer. 

Wernekink. 

Wern. 

Werner. 

Wes. 

Weselsky. 

With. 

Whitney. 

Wich. 

Wichage. 

Wil. 

Williamson. 


Scht. 

Schrotter. 

Sch u. 

Schuler. 

Schz. 

Schultz. 

Sefs. 

Sefstrom. 

Semm. 

Semmola. 

Sén. 

Sénez. 

S hep. 

Shepard. 

Sil. 

Silliman. 

Sjôg. 

Sjôgren. 

Sm. 

Smith. 

Sm.etB. 

Smith et Brush. 

Smit. 

Smithson. 

Sonn. 

Sonnenschein. 

Stae. 

Staedter. 


NOMS DES AUTEURS. 

Tr. W. Trolle-Waclit- 
meister. 

Trom. Tromsdorff. 
Turn. Turner. 

Tyl. Tyler. 

Uhr. Uhrlaub. 
Ullm. Ullmann. 

Ulr. Ulrich. 

U ton. Utcndôrffer. 

Vauq. Vauquelin. 
Vog. Vogel. 

Volg. Volger. 


Win. 

Winkelblech. 

Wink. 

Winkler. 

Wis. 

Wiser. 

Wôh. 

Wohler. 

Wol. 

Wolff. 

Woll. 

Wollaston. 

Wurt. 

Wurtz. 

Yor. 

Yorke. 

Zeph. 

Zepharowich. 

Zink. 

Zinken. 

Zip. 

Zippe. 

Zor. 

Zorjaiï. 


Paris. — Imprimerie de Ccsset et C e , ru* Racine, 26. 








































































